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I. 

Undersökning af Kopparoxidens samman, 
sättning, för att deraf kunna med 
någorlunda säkerhet bestämma vigten 
af kopparens atom; af Ja c. Berze- 

LIUS. 



P 



ROUst, fom förö med nSgon pålitlighet 
beftämt kopparoxidens fammanfättning, fann 
att 100 d. koppar upptaga 25 d. fyre för 
att bilda kopparoxid. Han uppiöfte 100 d. 
koppar i falpeterfyra eller fvafvelfyra, och 
fällde kopparoxiden i kokning med kolfy- 
radt kali, hvarvid han alltid erhöll 180 d. 
kolfyrad kopparoxid, fom efter glödgning 
lemnade 125 d. kopparoxid °). ' 

Vid mina förfta förfök öfver befiämda 
proportioner underfökte äfven jag koppar- 
oxidens fammanfättning, men det refultat 
jag erhöll inöämde icke fullt med Proust ? s» 
Då jag löfte koppar i falpeterfyra och fäll- 
de med bafilkt kolfyradt kali, qvarhöll-deé 
i öfverfkott tillfatta alkalit en portion kop- 
paroxid upplöft, och då jag, genom lösning 
VI Del. A af 

*) Annales do Chemic, T, 32, p. 28- 
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2 Kopparoxidenf 

af koppar i falpeterfyra och vätlkans intork- 
ning famt faltmasfans glödgning, fökte be- 
flamma den qvantitet fyre fom af kopparen 
upptogs, fann jag att en portion koppar, 
oxid förflygtigades med fyran, och ehuru 
jag vid båda desfa underfökningsfätt fökte 
, taga vara på få väl det af alkalit upplöfta, 
fom det med fyran förflygtigade, lyckades 
det mig aldrig att bringa halten af fyre i 
oxiden högre än till 24*5 P* 100 d. metall. 

Deremot fann jag att 100 d. koppar 
upptaga 25,6 d. fvafvel, hvarefter koppa» 
ren, i likhet med andra metaller, borde 
upptaga 12,72 d. fyre i oxidulen och 25,44 
i oxiden. Jag trodde då att, med hänfe- 
ende till den fmitta af kol, och ftundom af 
fvafvel, fom förekommer i kopparen, det 
vore fkäl att med Proust anfe kopparoxi- 
den innehålla 25, d. fyre på 100 d. metall. 

Men då fådana gifsningsvis gjorda be- v 
flämmanden ej mera pasfa till den grad af 
noggranhet, fom vi nu fordra hos uppgif- 
terna, ferdeles af de vanligaft förekomman- 
de kropparnes fammanfättning, anfåg jag 
nödvändigt att fi nyo underföka kopparoxi- 
dens halt af fyre, och valde härtill famma 
metod, fom jag redan i 5 Delen, fid. 39O, 
vid blyoxidens analys anfört, nemligen att 

re- 



Digitized by Google 



sammansättning. 3 

reducera en vägd portion kopparoxid med 
vätgas. 

Denna reduction eår ännu lättare för 
fig än blyoxidens, fordrar en föga betydlig 
hetta, och få länge någon tfel kopparoxid 
åter (lår oreducerad, framkommer icke ett 
fpår af vätgafi genom apparatens aflednings- 
rör. Vid denna reduction inträffar defsutom 
ett ganika lkönt fenomen , fom visferligen 
ieke kan fägas vara oväntadt, men fom än- 
då öfverrafkar på ett angenämt fatt. Då man 
i en kula af tunnt glas inlägger några bitar 
kopparoxid, fyller kulan med vätgas, och 
fedan med en fpirituslampa upphettar det 
flälie af kulan der oxiden ligger, tänder 
denne fig och glimmar lifligt i några ögon- 
blick, h varefter den förbrända kroppen är 
metalliik koppar. Hvar och en infer lätt att 
det är vätet fom förbrinner på bekoftnad af 
kopparoxidens fyre och gör, kopparen glö- 
dande. 
■ 

Den till följande analytifka förfök an- 
vände kopparoxiden hade förut varit upp- 
löd i cauftik ammoniak, för att befrias från 
främmande inblanningar, hvarefter den åter 
löftes i falpeter fyra, utfälldes med kolfy- 
xadt alkali, torkades och glödgades. 

1.0 7*63075 gr. kopparoxid förlorade 

A 2 under 
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4 Kopparoxidens 

s 

under reduction med vätgas 1,55 gr. Det 
erhållna vattnet var klart, fmaklöft, och af- 
dunftade utan lejnning. 

2:0 9j6ll5 gr. kopparoxid förlorade 
i reductioji 1,939 gr. fyre, och gaf ett klart, 
fmaklöft, rent vatten. 

Efter det förra af desfa förfök upptaga 
100 d. koppar 25,2824 d. fyre, famt efter 
det fednare 25,272. Desfe refultat åtlkilja 
fig fåledes förft på 5:te fiffran af kopparoxi- 
dens vigt, och ligga följaktligen inom den 
gräns af precifion, till h vilken dylika för- 
fök böra kunna bringas. 

Vid desfa förfök anmärkte jag en fer- 
deles benägenhet hos den glödgade koppar- 
oxiden att draga åt fig fugtighet. Då den 
ett par minuter förut glödgade oxiden inla- 
des i det glas der den fkulle reduceras, 
och glafet fedan upphettades till glödgning 
öfver fpritlampa, få framkom fugtighet, 
h vårföre, den hvar gång, innan vigten be- 
ftämdes, fick glödga en ftund i det glas 
hvari den lkulle fönderdelas, under det att 
en ftröm af torr luft leddes derigenom. Jag 
har anfört detta, emedan den fom vid en 
repetition af mina förfök icke lkulle lemna 
uppmärkfamhet häråt, visferligen finge en 
ftörre fyrhaU än jag funnit. 

Om 
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. sammansättning. * 5 

Om vi antaga att det af de tvenne för- 
föken, fom blifvit anfläldt med den ftörfta 
mängden kopparoxid är riktigaft, få beflår 
denna oxid af; 

Koppar . . 79*825 100,000. 

Syre . . 20,175 25,272. 

, Om då denne oxid innehåller 2 atomer 
fy re, få väger kopparens atom 791,39< 



ii. 

Undersökning af några föreningar, som 
bero af svagare frändskaper i af Ja c. 
Berzelius. 

Så länge våra förfök hufvudfakligaft uppe- 
hållit fig vid de föreningar, fom bero af de 
flarkare fråndfcaperna, hafva vi alltid fun* 
nit en förundransvärd enkelhet och likftäm- 
»mighet i fammanfättningarnaj men i mon 
fom vi mer och mer närma ofs till förenin* 
gar, beroende af fvaga frändlkaper, blifva 
föreningsfätten mångfaldigare och mera in- 
vecklade. Större delen af de falter, fom 
Jbildas af bafer med lyrorna, höra till den 

förra, 
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(J Föreningar, som bero 

förra, och deremot flörre/delen af mineral- 
rikets produkter, i h vi I ka kroppar af min- 
dre utmärkt electronegativa egenfkaper fpelai 
rollen af fyror, höra till den fednare. Till 
desfa få vi defeutom ockfå räkna förenin- 
gar emellan fammanfatta partiklar af andra 
öch tredje ordningen , hvilkas inbördes fränd- 
(kaper aftaga i mon fom ordningstalet till- 
tager. Förloken att bringa de föreningar, 
fom i mineralriket förefalla, under famma 
allmänna lagar med de egentliga falterna, 
hafva visferligen lyckats tillräckligt för att , 

bekräfta, hvad man ockfå icke haft fkäl att 

i 

betvifla, att kropparne öfverallt lyda famma. 
^ föreningslagar j men för att få en öfverens- 
{lämmel fe emellan desfa lagar och många 
mineralämnens analys, har man måft antaga 
möjligheter af föreningar, mot hvilka ingen- 
ting likartadt förekommit bland de hittills 
bekanta med konft frambragta falterna j och 
i allmänhet fraroftäller mineralriket förenin- 
gar af flera fammanfatta partiklar, än vi 
vid procesferna i våra laboratorier förmå 
bringa tiljfamman, Orfaken, hVarföre vi ej 
förmå eftergöra desfa, ligger ej deri att de 
fvagafte frändlkaperna icke verka i våra 
föifök, utan dels deri, att vi vid våra för- 
fök till föreningars aflkiljande i ifolerad 

. form, 
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af svagare fråndskaper. J 

t 

form, behöfva använda krafter, fom upp- 
häfva de fvagare frändlkapernas verkningar, 
och dels deri, att våra förfök fällan eller 
aldrig varit deråt fiällda, att med konft ef- 
tergöra mineralrikets mera fammanfatta pro- 
ducter. Det fiftnämda Ikall likväl fäkerligen 
i framtiden lyckas till en långt högre grad , 
än vi nu göra ofs begrepp om. Jag har re- 
dan i föregående Del, fid. 500, vifat, att 
om man bränner en blanning af lerjord, 
kifeljord och bafijkt kolfyradt kali, till defs 
masfan flyter utan fräsning, och fedan utla- 
kar den med vatten, få återflår olöft en pui- 
verformig förening, fom man kunde kalla 
balilk fältfpat, emedan lerjorden och kalit 
deri äro i lika förhållande till hvarandra 
fom i fältfpaten, men hålla endaft \ få myc- 
ket kifeljord mot hvad de i fältfpaten upp- 
taga, h vartill orfaken naturligtvis ligger t 
det öfverfkQtt af bafis (alkali), fom vid o- 
perations-metoden måfte användas för att 
lätta ämnena i tillftånd att förenas. Upplöfer 
man kifeljord och lerjord hvar för fig i catt- 
ftikt kali till alkalits fulla mättning, och 
blandar lerjordsupplösningen till, kifelvät- 
fcan, få att likväl ett öfverlkott blir af den 
fiftnämda, få får man en fällning, fom har 
Leucitens famraanfättning, fom ännu är ba« 
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g FSreningar, som bero • . 

lilk, och hvari baferna ära förenade med 
dubbelt få mycket kifeljord, fom i den fö- 
regående. Att frambringa fältfpat, har ännu 
icke velat lyckats på de fätt jag förfökt; 
men jag har anledning att förmoda, att äf- 
ven denne fkall kunna med konft frambrin- 
gas, om en af de föregående föreningarna 
macereras med en upplösning af kifeljord i 
Vatten •)• Våra kunfkaper om mineralier- j 
nas-fammanfattning fkulle vitfna mycken fa- 
kerhet om analyfen kunde bekräftas af fyn- 
thefis} det torde framdeles lyckas med mån- 
ga, ehuru vi troligen för en flor del andra 
få nöja ofs med endaft den förra. 

Vid mineraliers underfökning förefalla 
ej fällan föreningar, analoga med dubbel- 
faltef , men i hvilka baferna icke äro pro- 

por- 

r 0 J a S nar vifat i Afh « 5 Delen , fid. 499 , att k), 
feljorden , fådan den fås då kifelhaltig flufsfpats. 
' fyregas får abforberas af boraxfyra, och fyrorna 
fedan med cauftik ammoniak affkiljas, är till en 
betydlig grad löslig i vatten. Om man då i ett . 
med vatten fyldt och för luften tillflutet kärl 
lkulle Hälla tvenne glaskoppar bredvid hvarandra, 
af hvilka den ena höll kifeljorden och den andra 
artificiel Leucit, få låter det förmoda fig, att den 
fiftnämde lkulle fmåningom ur vattnet fälla kifel. 
' jorden, hvilken åter lkulle från den oupplöfta 
delen erfättas , och detta lkulle fortfara tills Leu. 

* citpulvret blifvit fullt mättadt. 
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af svagare frandskaptr. 9 

portionelt mättade med den electronegativa 
oxiden, t* ex. i fmaragden, der berylljorden 
är förenad med en dubbel proportion ki fel. 

jord mot lerjorden, (BeSi 4 +2 ASi*), och i 
ichtyophtalmen, der kalit tager dubbel pro- 

portion kifeljord mot kalkjorden, (KS 4 4- 
g Ca S 2 ) m. fl. Desfe hafva bland hittills un* 
derfökta dubbelfalter ingenting motfvaran- • 
de, och det är icke kändt att ett fur t, fvaf- 
velfyradt, fosforfyradt o. f. v., falt af en ba- 
fis förenas med ett neutralt falt af en annan 
bafis med famma fyra, eller att ett neutralt 
falt förenas med ett bafifkt. Det är klart att 
ett fådant med kon 11 frainbragt falt flkulle i 
en betydlig mon bekräfta riktigheten af de 
åligter, på h vilka föregående formler äro 
grundade, och jag får i denna Af handling 
tillfälle att framlägga ett dylikt artificielt 
dubbelfalt, fom kan med lätthet både fram* 
bringas och underfökas. 

De vanliga artificiela dubbelfalterna hy- 
fa icke mer än två falter, med lika fyra 
eller bafis. Vi kanna bland dem ännu icke 

■ 

med fäkerhet mer än ett enda der trenne 
falter ingå °), och naturen af detta fälts 

fam- 

# ) Dsn förening, fom fås då den 3faldiga fyran 
af faltfyra, fvafvclfyrlighct ocb kolfyra mättas 
med ammoniak. Jfr 5;te Delen, fid. 277. 
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lo FSreningar, tom bero 

fammanfättning är defsutom från teoretifka 
fynpunkten tviftig. I mineralrikets område 
deremot förekomma ganfka många, färdeles 
filicater, fom utgöras af tre eller flera far- 
ikilta. Då desfa från den electro-kemiika teo- 
riens fida böra betraktas fåfom fammanfatta 
af blott tvenne föreningar, hvar för lig å- 
ter delbar i två, och få ända igenom till 
de lifta elementen, få är det klart att de 
föreningar fom utgöras af tre bafers falter, 
fyran må för öfrigt vara kifeljord eller en 
ftarkare fyra, måfte beflå af två famman* 
fatta partiklar af tredje ordningen (d. ä. af 
två dubbelfalter), eller af en partikel af 
3:dje ordningen förenad med en eller flere 
partiklar af den andra, och att denna före* 
ning måfte utgöra en la inman fatt partikel af 
den 4:de ordningen. Men med ordningar- 
nas antal aftager ockfå frändfkapen, få att 
partiklar af tredje ordningen redan hafva 
en få fvag frändlkap, att den i våra förfök 
Visferligen endaft med fvårighet kan brin* 
gas att gifva ett refultat, och detta kanlke 
ej förr än förföken riktas hufvudfakligen åt 
fådana föreningars frambringande. Det fkall, 
hoppas jag, en gång lyckas att med förfök 
afgöra huru långt förenings-frändfkapen e- 
, mellan fammanfatta partiklar går. och huru 

många 

* - * - • 
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af svagare fråndthaper. n 

många olika fammanfatta partiklar af andra 
ordningen, fom kunna finnas tillfamman t 

en förening, , 

Ännu en annan omfländighet till hvii- 
• ken vi måfte fmåningorn leta ofs, med an* 
ledningar från vår erfarenhet i mineralriket, 
är naturen af fådana föreningar, i hvilka 
en oändligt ringa qvantitet af en kropp in- 
går i förening med (lör re q van ti tete r af en 
annan. Vi veta t ex. att i grapbiten en par»^ 
tikel jern måfte vara förenad med omkring 
200 partiklar kol. Då fådana i många fall 





TT" 
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men i några, fåfom i det nu anförda exem- 
plet, äro rent kemifka föreningar, få kan 
af ven detta förd genom ganfka noggranna, 
men kan hända för vettenlkapens närvaran* 
de ftåndpunkt alldeles för fvåra, förfök 
med någon pålitlighet beflämmas. Jag får i 
denna Afhandling tillfälle att omtala några 
föreningar af denna art. 

Under/ökning af ett dubbelfatt af kotfyradt 
katt och kolfyrad tattjord. Kolfyran kommer i 
frändfkapernes ringhet kifeljorden, tantal- 
oxiden och titanoxiden närmad, och har 
derföre ftörre benägenhet, än -de ftarkare 
fyrorna, att bilda likartade föreningar med 
dem kifeljorden ger. Följande dubbelfalt är 

ett 
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12 FSreningar, som bero 

ett bevis derpå. En upplösning af faltfyrad 
• talkjord blandades med en lösning af kri- 

flalliferadt kolfyradt kali (K C 4 ), fom i li- 
tet öfverlkott tillfattes. Dervid uppkom in- 
gen fällning, men om några dagar affattes 
på botten och fidorna af glafet ett falt i 
temmeligen Hora kriftallgrupper. Detta falt 
uppfamlades. Det hade i början ingen fmakj 
men lemnadt på tungan (makade det efter 
hand alkalifkt. Ofvergjutet med vatten fyn- 
tes det i början icke upplöfas, men föll ef- 
hand fonder j vattnet upptog kolfyradt kali 
och lemnade kolfyrad talkjord. Då detta falt 
upphettades till kokpunkten, förlorade det 
fitt kriöallvatten, blef hvitt och ogenom- 
fltinligt, men behöll fin form. Vid en hö- 
gre temperatur halffmällte det, och gaf i- 
från fig kolfyra med pösning, till défs flut- 
ligen återftod en fammanbakad halffmällt 
; masfa, fom fmakade (karpt alkalifkt. 

Proportionerna emellan detta falt5 be- 
fiåndsdelar underföktes på följande fatt. det 
kriftalliferade faltet inlades i en liten vägd 
glaskula, utblåft på ändan af ett glasrör, 
fig. 1. Sedan faltet var invägdt utdrogs rö- 
ret för lampa en tum ofvanför "kulan, och 
böjdes i det famma, fi att det formerade 



likfom en retort med ganfka fmal hals. ; 
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Fig. 2. A B. Den faftes fedan med ett caut- 
fchuksrör, D, (på fatt jag vid befkrifnin- 
gen af organilka kroppars analys i 5 Del., 
fid. 550, redan vifat), vid ett litet för lam- 
pa utblåfT förlag, ftg. 2. B., hvars fmalare 
pip på lika fittt med ett böjligt rör, D, 
var fäftad i ett annat aflångt och med vat- 
tenfri, ren, famt fullt neutral faltfyrad kalk 
fyldt litet förlag af glas, fig. 2. C. Desfa 
båda voro vägda tillfamman, och med båda 
cautfchuksrören påfittande. Saltet i retort- 
kulan upphettades nu öfver lågan af en fpi- 
rituslampa, till defs det glödgat en fjerde- 
deJs timme, h varvid vattnet med en del af 
kolfyregafeh utjagades. För att kunna med 
full riktighet beflämma vattnets vigt, af- 
lkars retorthalfen vid a med en liten de- 
mantlkärfva, och den i förlaget fittande de- 
len deraf vägdes med förlaget. Detta för- 
figtighetsmått är nödvändigt, derföre att 
vatten alltid ftarmar qvar i ändan af detta 
rör, h vilket, efter förlagets vigning, 'ut- 
togs, torkades och vägdes, hvarefter defa 
vigt afdrogs från förlagets och det famlade 
vattnets vigt. Tillika utfögs innan vignin- 
gen den i förlaget qvarftannade kolfyrega- 
fen, på det defs närvaro ej Ikulle öka för- 
lagets vigt. Det erhållna vattnet vägde 31,24 

pro- 
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procent af faltets vigt. En annan portion af 
(amma fait upphettades till glödgnihg i en 
vägd platinadegel, och lemnade 42,62 pro- 
cent glödgadt falt. Detta falt öfvergöts med 
vatten, fom upp löfte bafifkt kolfyradt kali , 
*och lemnade cauftik talkjord olöft. Talkjor- 
den togs på filtrum, tvättades och glödga- 
des. Den vägde 15,74 p» c. af faltets vigt. 
Den erhållna alkalilka vätikan mättades för- 
figtigt med faltfyra, hvarefter den afröktes 
till torrhet och glödgades. Den gaf 29,48 
p. c. faltfyradt kali , fom vid återupplös- 
ning i vatten grumlades något, och vid till- 
fats af en droppa cauftikt kali fällde 0,25 
p. c. af faltets vigt talkjord, hvars hela 



halt fåledes var 15,99 procent. Om desfa 
0,25 p. c. talkjord varit faltfyrade, få fvara 
de emot 0,58 p. t faltfyrad talkjord. Dra- 
gas desfa från de erhållna 29,48 p- c. falt- 
fyradt kali, få återftå 28*9 P- c *, fvarande 
emot 18,2g procent af faltets vigt kali. 

Detta falt beftår fåledes af: 
Kali . . . 18,28- 
Talkjord . • . 15,99. 
Kolfyra °) . . 34,49- 
Vatten . . . 31,24. 



100,00. 



För 




*) En liten förluft inberäknad. 
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For att riktigt bedömma detta fälts a* 
nalys, fordras att känna talkjordens fyrhatt 
med famma precifion fora kalits och kolfy- 
rans. Vid de förfök jag redan för 6 år till- 
baka anftällde till utrönande häraf (5 Del. 
fid. 138) , bade jag funnit talkjordens fyr- 
halt 38,3 till 38,9 procent. Skillnaden af 
cn procent är för flor, för att vid få belkaf- 
fade förfök anfes för oundvikligt obferva- 
tionstel, jag bellöt derföre att i nyo med 
deri ytterfta noggranhet underföka detta. Den 
cnklafte metoden härtill ir att mätta en vägd 
portion ren tajkjord med fvafvelfyra, famt 
att afdunfta till torrhet, glödga och väga. — 
Då jag vid mineralanalyfer hos talkjorden 
funnit en färdeles benägenhet att fläpa med 
fig kifeljord i defs upplösningar, och hvil- 
. ken den icke alltid fullkomligt fläpper un- 
der faltets intorkning, få beredde jag ren 
talkjord, på det fätt att en Upplösning af 
engelfkt falt, fom icke grumlade^ hvarken 
af cauftik eller oxalfyrad ammoniak, fälldes 
kokhet med bafitkt kolfyradt kali. Den tvät- 
tade fällningen upplöftes ännu våt i kolfyre- 
vatten, hvarur talkjorden åter affkilldes ge- 
nom kokning. Efter tvättning och torkning 
glödgades den tills den blifvit fullt cauftik. 

100 d. på detta fitt beredd talkjord 

gåfvo, 

■ 
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gåfvo, efter mättning med diftillerad fvaf- 
velfyra och faltet» afdunftning till torhet, 
hvarvid det flutligen hölls 5 timma lindrigt • 
rödglödgande i en platinadegel öftrer lågea 
af en fpritlampa, 293,985 d. fvafvelfyrad 
talkjord fom utan grumling löftes i vatten. 

Flera förfök, fom, innan jag valt den- ' 
na reningsmetod för talkjorden, anftälldes 
med en jord fom ej varit upplöft i kollyre- % 
vatten, gåfvo enftämmigt 293,2 d. fvafvel- 
fyrad talkjord, hvilken vid fiterupplösning 
lemnade olöft ett ringa grummel, fom be- 
flod af talkjord,, ftarkt fmittad af mangan- 

Efter desfa förfök mattas 100 d. fvaf- 
- s velfyra af 51,55 d. talkjord, hvilka måfte 
innehålla 19,954 <*• fyre; men 51,55 19»954 
c= 100 : 38,708 3 hvijket alltfå nära öfverens- 
ftämmer med mitt äldre förfök, der jag 
fann talkjorden innehålla 38,8 p- c. fjrre. 

Den egentliga lkillnaden i de äldre för- 
fökens refultat låg deri, att fvafvelfyrad 
talkjord, fälld med faltfyrad baryt, gaf en 
ftörre mängd fvafvelfyrad baryt, än fom 
x fvarade emot den qvantitet fvafvelfyra talk- 
jorden efter nyfs anförda förfök upptagit. 

Jag omgjorde derföre analyfen med falt- 
Xyräd baryt på den vid de fynthetifea för* 

föken . 

* 

♦ 

m 

\ 
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foken erhållna fvafVelfyrade talkjorden, och 
fann till min förundran, att jag ej alle* 
fcaft fick mer fvafvelfyrad baryt än jag 
borde hafva, utan qvantiteterna voro i alla 
förföken olika, få att jag af 10 gr. fvaf* 
velfyrad talkjord erhöll från 19,64 till 19,81 
gn fvafvelfyrad baryt; då jag deremot ej 
borde hafva fått mer än 19,204. Då jag ic- 
ke fparde hvarken repetitioner eller nog* 
granhet, förundrade detta mig, och jag "be- 
gynte mifstänka uttvättningen. Jag pröfvade 
denna derigenom att jag hade tillfatt faltfy* 
rad baryt i öfverfkott, och upphörde med 
uttvättningen då det genomgående ej mer 
reagerad^ för baryt med fvafvelfyra. Ja£ 
repeterade förföket derpå ännu en gång, 
och fedan det genomgående ej mer reage- 
rade för baryt, afdunftade jag på vanligt 
fött litet derat i en platinafked till torrhet, 
hvarvid det lemnade en tydlig fläck. Jag 
pröfvade det genomgångna nu med falpeter- 
fyrad filfveroxid, och fann det innehålla 
faltfyra. Tvättningen fortfattes då med ko- 
kande vatten, hvarvid det genomgående tid 
efter annan pröfvades och befans alltid till 
famma grad reagera för faltfyra. Sedan detta, 
efter flera dagars fortfatt tvättning med ko- 
Kände vatten, ej ville upphöra, beflöt jag 

VI Del. B att 

1 
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att underföka bvad flags faltfyradt falt det 
kunde vara. En flörre portion tvättvatten 
afdunftades till torrhet, och åter floden upp- 
hettades till glödgning, h varvid den blef 
olöslig. Tvättvattnet utdrog fåledes faltfy 
rad talkjord och icke faltfyrad barytjord. 
Detta hoppades jag då kunna förebygga ge- 
nom tillfats af fri faltfyra, hvarmed fällnin- 
gen en ftund digererades^ men äfven detta 
förfigtighetsmått blef fåfängt, och fedan den 
på detta fatt behandlade fvafvelfyrade ba- 
jyten, efter 4 dagars tvättning, fortfor att 
gifva tvättvattnet egenfkapen att reagera fot 
faltfyra på falpeterfyrad filfveroxid, torrka- 
de jag och vägde den, hvarvid jag erhöll 
af 10 gr. fvafvelfyrad talkjord 19,44 gr- 
fvafvelfyrad barytjord, eller 0,336 gr. mer 
än jag borde få. Förföket vifar i alla fall 
att på detta fått intet fakert refultat flår att 
erhålla. 

Den förening, fom bildas då tal k jorden 
fäller lig med den fvafvelfyrade baryten, 
är fåledes ganika fvår att fönderdela. I all- 
mänhet inträffar, då fvaga bafers förenin- 
gar med fvafvelfyra fällas med barytfalter, 
att en del af bafen fälles i förening med 
den fvafvelfyrade baryten, på ett fådant 
fatt, att ett öfverlkott af fyra cj förmår full- 
komligt 
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komligt utdraga den. Fäller man t. ex. ett 

- 

fvafvelfyradt jernfalt med faltfyrad baryt, 
fä blir den glödgade fällningen gul, af fvaf- 
velfyrad kopparoxid dragande i grönt, af 
Tvafvelfyrad koboltoxid dragande i röd t, 
och det- är bekant att ur guld och platina- 
fal ter, fom man blandat med faltfyrad ba« 
ryt, hela metallhalten kan med fvafvelfyra 
utfällas. Det är derföre vid alla dylika a* 
nalyfer nödvändigt att förft utfälla oxiden 
och fedan fvafvelfyran. Men på hvad fxänd- 
{kap beror väl fällningen af desfa bafer ined 
den fvafvelfyrade baryten, och af hvad na* 
tur är den fällda föreningen? Jag vågar ic- 
ke deröfver afgifva någon förklaring} men 
jag anfer det ej otroligt, att många af de 
för mekanifta inblanningar anfedda ämnen, 
fom åtfölja mineralier, kunna finnas der, 
till följe af en dyljk frändfkap. 

Sedan talkjordens fyrehalt är gifven, 
återftår ännu, för att bedömma det analyfe- 
rade dubbeltakets kemilka conftitution , att 
känna fammanfättningen af kolfyrad talk- 
jord, och af det kriftalliferade med kolfyra 
fullt mättade kalit, icke derföre att förhål- 
landet emellan fyran och bafen kan vara 
obekant, utan för att finna qvantiteten af 
det vatten de innehålla. 

B» En 
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En mättad lösning af kolfyrad talkjord 
i kolfyrehaltigt vatten lemnades på ett flått 
glaskärl, för ett par dagar att affätta kri- 
ftaller, h vilka upplades på fugpapper och 
torkades. Torra faltet inlades i en liten 
apparat, lik den jag förut belkrifvit, och 
upphettades, varfamt öfver en fpritlampa. 
Vid värmens förfta åverkan gaf det ifrån 
fig vatten och blef emaljthvitt, men förän? 
drade icke (in form. Detta falt har nemli- 
gen den egenlkapen att vid lindrig värme 
i torr luft förlora fitt kemi&t bundna vat- 
ten, h var vid jag genom färfkilt anflällda 
förfok funnit att förhållandet emellan fyran 
och jorden blir oförändradt. Jag nämner 
detta derföre, att man lätt kunde tro fatifce» 
ringen beftå i en öfvergång till Magnefia 
alba, fom håller långt mindre kolfyra. 

Hettan förftärktes fmåningom till full 
glödgning. Då förlaget med vatten, tillika 
med det lilla kärlet, fom innehöll faltfyrad 
kalk, efter kolfyregafens utfugning vägdes, 
hade 100 d» af det inlaggda faltet gi f vit 
33,9 d. vatten. Glaskulan, fom innehöll jor- 
den, inlades i en vägd platinadegel och * 
glödgades ännu ftarkare, få att all kolfyra 
med fäkerhet lkulle utjagas, h varefter åter- 
ftodo 29,6 p. c. ren talkjord. Det förlorade 

ar 
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är då faltets halt af kolfyra, fom utgör 
31)5 P- c - Beräknar man nu fyrets relativa 
qvantiteter i de erhållna producterna, få är 
jordens fyre 11,457, kolfyrans 22,89, och 
vattnets 54,33, h vilka tal förhålla fig fåfom 
1 , 2 och 3; d. ä. fyran håller 2 och vattnet 
* 5 gånger bafens fyre. Defs fammanfättning 
uttryckes då med formeln Mn C 2 + 6 Aq. 

Beräknar man faltets fammanfättning 
efter denna formel, få blir den: 

Talkjord . . 29,583- < 
Kolfyra . . 31,503. 
Vatten . . 38,914; 
hvilket få nära fom möjligt inträffar hied 
analyfens refultat. 

Det kriftalliferade, fullt mättade, kol- 
' fyrade kalit analyferades på lika vis. Det 
gaf i förlaget 9 p. c. vatten, och lemnade 
69 p. e. bafilkt kolfyradt kali. Detta inträf- 
far fullkomligt mpd detta fälts fammanrätt- 
»ing efter följande formel: K C 4 +2 Aq. * 
eller att vattnet håller lika fyre med bafen 
och kolfyran 4 gånger få mycket. 

Efter desfa underfökningar kunna vi 
nu beftämma det af desfa tvenne falter fam- 
manfatta dubbelfaltets kemifka conftitution. 
13,28 d. kali innehålla 3,(X)87 d. fyre, och 

15>99 d * ^Ikjord innehålla 6,1894 eller dubbelt 

få 

v 
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få mycket. 34»49 d« kolfyra innehålla 25,57 
d. fy re, eller 9 gånger få mycket fom ka- 
lit. Då desfa nu (kola fammanparas, få fom 
de efter all fannolikhet äro förenade, få 
finner man att kolfyrati måfie vara lika de* 
lad emellan kalit och talkjorden , på ett fä- 
dant fätt att det förra är på en högre mätt* 
ningsgrad än den fednare^ ty utom att kali» 
fältet före föreningen hade denna fullkorn* 
lfgare mättning, få ikulle kolfyrans mycken- 
het ej vara tillräcklig att delas, få att båda 
*. baferna komme på en proportionel mätt- 
ningsgrad, b vilken tillika vore fannolik. 
.Vattenhalten i dubbelfaket är flörre än i de 
enkla falterna hvart för fig, och då det är 
anledning att förmoda att den ftarkare ba- 
fen vid detta tillfälle fnarare bundit en ftör- 
re mängd vatten än den fvagare, få måfte 
kalifaltet häri upptaga en tredubbelt ftörre 
qvantitet, än den det för fig fjelft inne- 
håller, och i detta fall håller vattnet i hvar- 
dera faltet 3 gånger få mycket fyre fom 
den bafis hvaraf det är bundet Formeln för 
dubbelfaltets fammanfättning blir till följe 

deraf K C 4 Aq 6 + 2 Mn C 2 Aq*. Beräknas fal- 
tets fammanfättning efter, denna formel, få 
blir den; 

Kali 

/ 

Digitized by Google 



af svagare f rändskaper. 2 3 

Kaii . • . 18,28. 

Talkjord • . 16,00. 
< Kolfyra . . . 34,12* 

Vatten s . . .31,60; 
h vilket, få nära man kan vänta, inftämmer 
med den förut anförda analyfen. 

Jag har varit vidTyftig i att belkrifva 
underfökningen af ett föga betydande och 
hittills obemärkt dubbelfalt; men jag har 
trott mig böra vara det på den grund, att 
vi genom noggrann underfökning af det 
fom med lätthet kan någorlunda fullftändigt 
beftämmas, kunna fluta till hvad fom in- 
träffar i fådana fall, der fullftändig under- 
fökning ickfc är till lika grad möjlig. Det 
här anförda faltets analys är i tvenne hän- 
feenden vigtig: i:o Emedan den vifar att 
tvenne fal ter af famma fyra, men i olika 
mättningstillflånd , kunna förenas till ett 
dubbelfalt, h varigenom formlerna för fam- 
manfättningen af många bland mineralrikets 
producter,t. ex. fmaragden, ächtyophtalmen, 
natrolithen, gram mat i ten m. fl., h vilkas pro* 
centifka fammanfättning är någorlunda full- 
ftändigt funnen, och i hvilka, då beflånds- 
delarna fammanparas till de föreningar h var- 
af fosfilierna fannolikaft utgöras, desfa före- 
ningar oftaft befinna fig i olika mättnings- 
11 grader. 
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grader. 2;o Emedan den vifar att då tvenne 
falter förenas till ett dubbelfalt, vattenhal- 
ten ej alltid är denfcunma, fom i deffa fal- 
ter då de hvar för fig förekomma. Äfven 
denna fifla omfländighet är af mycken vigt 

för underfökningar af föreningar af en mångtf 
faldigare fammanfättning. 

Magmfia alba. Vi bafva ådkilliga analy- 
fer af detta falt, hvilka alla gifvit ganfka 
varierande refultat, på fatt följande famman» 
Hållning utvifar: 

Bergman. Kirwan. Butini. Klaprotb. 

Talkjord 45, 45. 43. 40. 
Kolfy*a 30, 34, 36. 33. 
Vatten 25, 21, m; 27. 

Den flora lättheten att beftämma vigten 
af talkjord, fom blir q var efter faltets 
glödgning, låter förmoda att ingen af desfa 
analyfer kunnat betydligt oriktigt uppgifva 
halten af talkjord, då deremot det fatt hvar- 
på kolfyran, genom upplösning i fyror och 
vägning af förluften, blifvit betyämd, kan 
vara qnderkaftadt flörre afvikningar. 

Då det förut be&rifna kolfyrade talk* 
jordsfaltets analys tillkännagifvit, att jorden 
deri är i famma relativa mättningsgrad fom 
i de bafilka kolfyrade alkalierna , eller fora 
kalkjorden i krita, få måtte den i magnefi* 

alb* 
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alba vara förenad med en ringare qvantitet 
kolfyra, hvilket ockfå bevifas deraf att kol- 
fyra utvecklas, då jorden i kokning utfal- 
les. Den naturligafte förmodan vore då, att 

. kolfyran i magnefia alba ikulle vara före- 
nad med dubbelt få mycket talkjord fom i 
det kriflalliferade faltet. Men detta inträffar 
icke i någon af de anförda analyferna, af 
bvilka Klaproth's defsutom är den enda 
fom på något fätt öfverensftärnmer med be- 
räkning, i det att kolfyrans och vattnets 
fyre äro lika och jordens är f af enderas 
fy re. Ehuru denna fammanfättning, fåfom 
jag längre ned fkall vifa, låter förlika fig 

. med reglorna för beftämda proportioner, 

. och ehuru den härrörer från vår ftörfta Mä- 
ttare i konften ^tt göra noggranna analyfer, 
få trodde jag likväl att den borde genom 
nya förfök bekräftas, innan den lades till 
grund för en beräkning* De förfök jag här- 
öfver anftällt hafva koftat mig mera tid och 
eftertänka än en flor del andra, till utfeen- 

, de mindre lätta forlkningar, och jag har 
må fl göra ej mindre än 16 färikilta analyti* 
ika förfök på magnefia alba, innan jag hann 
leta mig fram till det rätta. 

Jag begynte med att fälla en upplös- 
ning af fa h iy rad talkjord i kokning med 

bafiikt 

■ 

Digitized by Google 



v - 
36 FSreningar, som bero 

bafilkt kolfyr adt kali, men med lemning af 
cn liten portion faltfyrad talkjord i of ver- 
ikott, emedan jag vid äldre förfök trott mig 
finna att kolfyrad talkjord, fälld med ett 
öfverikott af alkali, q v ar håller en portion 
af det fiftnämda, få att den icke kan bort- 
tvättas. Fällningen utlakades tills det ge- 
nomgående ej mer reagerade på falpeterfy- 
rad filfveroxid. Den gaf vid analyfen, fom 
anftälldes på förut befkrifna fatt, talkjord 
41,60, kolfyra 36,58, fårat vatten 21,82. 
En repeterad analys gaf precift famma reful- 
tat, få att intet fel låg i analyfen. Vid upp. 
lösning i falpeterfyra af en del af den er- 
hållna talkjorden, fans att den till en ringa 
grad grumlade filfverfolution, och att den 
fåledes höll faltfyrad talkjord. Jag beredde 
då en ny portion deraf, med ålkali i öfver- 
ikott; den gaf vid analyfen: talkjord 42,37, 
kolfyra 37*17 1 och vatten 20,46. 
1 En upplösning af fvafvelfyrad talkjord 

falides i kokning med bafilkt (d. ä. nyfs 
förut Märkt glödgad t) kol fy rad t kali, med 
den förfigtighet att ej hela halten af jorden 
utfälldes; den erhållna fällningen gaf talk- 
jord 42,24, kolfyra 37, och vatten 20,76. 
Den glödgåde talkjorden, upplöft i faltfyra , 
och blandad med faltfyrad baryt, grumlades 

deraf 
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deraf betydligt Fälld med alkali i öfver- 
Skott höll den ej mer fvafvelfyra, och gaf 
talkjord 43, 16, kolfyra 36,47, och vatten 
20,37. Den ftörre q van t i te t bafis, fom i 
detta förfök erhölls , trodde jag härröra från 
kali, fom fällt fig i förening med talk jor- 
den. Jag kokade derföre den glödgade jor- 
den med vatten. Liquidum fmakade tydligt 
alkalifkt, och reagerade alkalifkt på rodnadt 
lakmuspapper. Det mättades med faltfyra, 
afröktes till torrhet och glödgades. Vid å- 
terupplösning lemnades talkjord. Klara vät- 
ikan , å nyo intorrkad och återftoden bränd, 
gaf en hvit hinna, fom ickfr mer upplöftes 
af vatten, och vatten utdrog der ur intet , 
fpår af faltfyradt kali. Talkjorden var fåle. 
des fri för kali, och de alkalifka reactioner- 
na tillhörde jorden alldeles enfam. Seder- 
mera kokte jag en upplösning af talkjord 
i kol fyrevatten, och analyferade den der vid 
bildade fällningen. Den' gaf talkjord 43,2 
- kolfyra 36,4* och vatten 20,4. I ett förfök 
på en annan portion erhöll jag talkjord 
42,8, kolfyra 36,5, vatten 20,7* Alla desCa 
förfök fynas fåledes tillkännagifva, att den 
genom kokning fällda talkjorden håller om- 
kring 43 p. c talkjord och 20 f p. c vat- 
ten. Refultatet af Klap*OTh's förfök kan 

derföre 
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derföre icke antagas fåfom riktigt ådagaläg- 
gande fammanfättningen af magnefia alba. 
Men då man å en annan fida förföker att 
förlika refultatet af mina analyfer med lä- 
ran om kemiflu proportioner, finnes ingen 
fannolik formel för defs fammanfättning ef- 
ter desfa proportioner. Vattnets fyre är mer 
än lika med jördens, och kolfyrans är mer 
än 1 i gång jordens. Då man icke gerna 
kan föreftälla fig verkligheten af undantag 
från allmänna förhållanden, af fådan belkaf- 
fenhet att de med desfa förhållanden icke 
hafva ens den minda analogi, förefiällde 
jag mig att här någon omftändighet, fom 
jag ej kommit att uppmärkfamma, vållat af» 
vikelfen. Jag företog då underfökningen af 
den fällning , fom fås då talkjord fälles kallt 
med bafilkt kolfyradt kali. Jag fann den 
fammanfatt af talkjord 36,4, kolfyra 30,25» 
vatten 33,36. Detta närmar fig väl till ett 
lådant förhållande, att kolfyran lkulle inne- 
hålla 1 5 och vattnet 2 gånger jordens fy- 
re, men båda innehålla litet mer än detta. 
Lösningen, hvarur talkjorden fälldes, höll 
ännu mycket fvafvelfyrad talkjord odecom- 
ponerad, och reagerade det oaktadt ftarkt 
för alkali. Uppkokt grumlades den ganfka 
ftarkt. Det är fåledes klart att vid fällnin- 

gen 
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gen med alkalit bildat fig en lösning af kol* 
fyrad talkjord i vatten, och att derigenom, 
efter vattnets mängd, en olika qvantitet 
talkjord ftannat i lösningen. Jag öfvergöt 
derefter fällningen med en ny portion vat- 
ten, och Ikakade den en ftund. Vattnet blef 
alkali flu, och grumlades ftarkt i kokning. 
Nu lemnade den torra fällningen 38 p» c. 
jord efter glödgning; på detta fatt blef, ge- 
nom förnyade tvättningar, talkjordshalten 
högre och högre, ehuru i beftändigt afta- 
gande förhållande. Jag tyckte mig då finna 
att förhållandet dervid är följande: bafilkt 
kolfyradt kali aflkiljer ett kolfyradt talk- 
jordsfalt af raotfvarande mättningsgrad , men 
fom genom vattnets åverkan fönderdelas på 
ett fådant fatt, att ett falt med kolfyra i 
öfverfkott upplöfes i vattnet, under det en 
portion fälles odecomponerad , och en annan 
del„ fom efter miftningen af fin kolfyra bil- 
dar magnefia alba, blandar lig med det o- 
decomponerade faltet. En ny portion vatten 
fönderdelar en del af detta, och detta fort- 
far fedan i ett aftagande förhållande till en 
vifs punkt, öfver hvilken det icke går, och 
fom nu återftod mig att utleta. Kokning på- 
Ikyndar fönderdelningen, derigénom att det 
upplöfta fläpper fin kolfyra, och det med 

kolfyra 
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kolfyra öfvermättade lalkjordsfaltet lofes i 
långt ftörre mängd af varmt än af kallt- 
vatten. För att nu komma till detta maxi- 

x mum, kokte jag en med baGftt kolfyradt 
kali kokande fälld magnefia i flera omgångar 
med nya portioner vatten, hvaraf den fken» 
barligen aftog i myckenhet 5 och Jet vatten, 
hvarmed hon var kokad, lemnade ganfka 
mycket magnefla efter afdunftning •). Jag , 
fann dervid att det icke är få mycket kok- 
ningens längd, fom vattnets myckenhet, el- 

' ler defs ombyte, fom pålkyndar fullbildnin- 
gen af magnefia alba. Så fnart vattnet upp- 
tagit hvad det kan taga, blir reften oförän- 
drad, eller förändras den af kokningen åt- 
minfione ganfka obetydligt. En magnefia, 
fom kokhet fälld lemnade 43 p. c. talkjord 
efter glöd gn ing, lemnade andra gången om- 
kokt 43,4 p. c, tredje gången 44,4 p. c. f 
fjerde gången 44,5 p. c, femte gången 
44)589 f jette gången kokad fans den ej lär- 
deles förändrad. Jag gjorde nu en analys 
deraf, och fann den innehålla: 

Talkjord . 44,58. 
Kolfyra . . 35,70. 
Vatten . . 19,72. Den 

•) Denna löslighet af talk jorden förtjenar att upp. 
märkfammas vid analyfen af talkhaltiga fosfilier , 
emedan annars genom tvättningen ejn ftor del 

talkjord bortföres. 

- 

t 

Digitized by Google 



a/* svagare fråndtkaper. 3i 

Den Var fåledes nu bragt till en fa fl punkt ^ 
och refultatet af defs analys, det måtte ut- 
* falla huru fom helft, kunde förft nu vara 
pålitligt. Vi fe ockfå nu huru Bergman 
och Kirwan kunnat finna 45 p. c. talkjord 
i magnefia alba, då deremot Klaproth 
funnit endaft 40. Det är fannolikt att Klap- 
roth analyferat en må hända i kokning 
fälld, men ej kokad, Butini en kokad, 
och Bergman och Kirwan en med myc- 
ket och ombytt vatten väl utkokad magne- 
fia \ och det låter ganlka väl tänka fig att, 
vid den mindre noggranhet i analyfen fom 
då iakttogs, 44,6 fått gälla för 45. Magne- 
fia alba har annars en benägenhet att fna* 
rare gifva en för ringa än en för fior lem- 
ning af talkjord, derigenom att den lätt 
vid hettans förfta åverkan kommer i en rö- 
relfe fom liknar kokning, h var vid vatten* 
ångorna bortföra den lätta jorden i form' af 
ett fint damm; hvilket, då förföket Iker i 
en betäckt degel, väl kan undfalla operatorn. 
Då det åter iker i en dylik apparat, fom 
den hvaraf jag betjent mig, kan det ej und- 
gå att märkas, och man lär fig fnart att 
måtta hettan få att det ej inträffar. 

Då vi nu beräkna det iift anförda re* 
fultatet, finna vi att talkjordens fyre är 

17.26, 

v 
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17*26 1 vattnets 17,47, och kolfyrans 25,93* 
hvilket är 1^ gång talkjordens, ty 17,23 
xi Jr 25,89* Det återftår nu att underfö- 
ka, huru desfa (kola anfes förenade. De* 
fom icke lemna någon uppmärkfamhet åt de 
multipla förhållanden emellan fyret i bafen 

• 

och fyret i fyran, fom få orubbadt inträffa 
i alla föreningar emellan oxiderade krop- 
par, med de beftämda undantagen af de fy- 

i % 

ror hos hviika förhållandet emellan fyret i 
fyrligheten och fyran af famma radical är 
= 3-5> &ola fäkerligen genall förklara ma* 
gnefia alba för ett bafilkt kolfyradt falt, i 
hvilket 2 partiklar kolfyra äro förenade med 
3 part. bafis och 3 part. vatten. Men låtom 
ofs närmare granfka fannolikheten af denna 
visferligen enkla formel för defs famman* 
fattning. Det är klart, att om detta är ett 
bafifkt falt, få Ikall kolfyran vifa en beftämd 
benägenhet att bilda bafifka föreningar på 
famma mättningsgrad äfven med andra bafer. 

Det är bekant att kolfyrad kopparoxid, 
, få väl den artificiella fom den nativa (Ma* 
lachit), är ett bafilkt falt, hvari kolfyran 
upptager dubbelt få mycket bafis, emot i 
det falt fom ikulle bildas då ett koppartak 
fälles af kolfyrad kalkjord, om ett fådant 
kunde erhållas. Men i mineralriket förekom* 
* mer 

• ■ 
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mer ännu en annan förening af kolfyra 
med kopparoxid och vatten, om hvilken 
jag redan längefedan fökt vifa, att den är 
en kemifk förening af vattenfri neutral kol- 
fyrad kopparoxid och kopparoxidhydrat 
fammanfatt af Cu Äq 2 + 2 Cu C 9 . Så väl Vau- 
jgUELiN^s fom Klaproth's analyfer in- 
flämma med denna formel, och föreningen 
har ej den vanliga gröna färgen af ett ba- 
fifkt kopparfalt med kriftall vatten, utan den 
djupa, mörkblå färg, fom tillhör koppar- 
oxidens hydrat Om denna kropp ej är en 
förening af hydratet med carbonat, utan 
ett bafiikt carbonat, få har kolfyran två ba- 
filka falter med kopparoxid, af hvilka det 
ena beftår af 1 part. fyra med 1 p. koppar, 
oxid, och det andra af % p. kopparoxid 
med 4 p. fyra ; men ingendera af dem är 
på famraa mättningsgrad med den nyfs om- 
talade magnefia alba. 

Då vatten i form af kriftall vatten är 
förenadt med ett falt, bortgår det vanligen 
i en temperatur fom ännu ej förmår aflkilja 
fyran, och om hettan fortfkyndas, händer 
att det fitta kriftall vattnet följer den förfta 
fyran, d. ä. att den till hettan närmafte de- 
len begynner fönderdelas innan det öfverfta 
VI Dpi. C lagret 

*) Afhandlingar i Fyfik, &c, 4 Delen, fid. 130. 



Digitized 



* 

. • - 

' 34 Föreningar, som bero 

lagret ännu hunnit blifva vattenfritt. Men 
i allmänhet går vattnet långt förr bort än 
fyran. Vid fönderdelningen af magnefia al- 
ba är förhållandet helt annat. Vid hettans 
förfta åverkan gar en portion vatten bort 
utan fyra j fedan kommer* fyra och vatten 
tillfammans, och äfven den f;fta portion kol- 
fyra, fom går bort, affatte, i mina förfök, 
vatten i den lilla retortens hals. Ofta, le- 
dan retortkulan efter en half timmas brän- 
ning glödgade i botten, utdref jag med 
hetta allt vatten ur halfen; och knappt ha- 
de glafet hunnit fvalna förr än vatten åter 
condenferades derpå ur den långfamt utveck- 
lade fifta portion kolfyreggs. Detta förfök 
be vi far fåledes, att vattnet i magnefia alba 
hålles af en ftarkare f ränd (kap, än den fom 
qvarhåller kriftallvattnet, äfven i de falter, 
fom äro utmärkta för en hög grad af fränd- 
Ikap till vatten. Denna kraft kan ej vara 
någon annan än den, hvarigenom en portion 
talkjord fåfom bafis är förenad med vatten, 
fåfom electronegativ kropp', d. ä. i egenikap 
af fyra, hvaraf åter följer att den måfte va- 
ra fammanfatt af carbonat och hydrat. Kol- 
fyran är jemt tillräcklig att mätta | af talk- 
jorden; den återftående fjerdedelen måfte 
fåledes vara hydrat. Syret i vattnet är lika 

* med 



Digitized by Google 



f 

v 

P 

af svagare frandsknper. 35 

med fyret i hela qvantiteten talkjord} det 
blir då en fråga: innehåller carbonatet kri* 
källvatten, eller är allt vattnet förenadt med 
hydratet? Denna fråga kan ej pofitift be- 
f varas 5 men det är, af följande fkäl, fanna- 
likt att carbonatet bör betraktas fåfom vaN 
tenfritt: 1:0 förekommer carbonatet i natu- 
ren utan vatten, och då det förenar filmed 
vatten, upptager det en ftörre qvantitet der» 
af än magnefla alba innehåller. 2:0 Då vatt- 
net i denna förening fpelar en fyras role, 
och fåledes en mindre likgiltig, än der det 
ingår fom kriftall vatten , är det ganika fan- 
nolikt att det, för att hålla jemvigt mot 
kolfyran, behöfver ingå till ett flerfaldigt 
ftörre antal partiklar än den fiftnämda; och 
då i dylika föreningar bafen är denfamma, 
är det troligt att den fvagare electronega- 
tiva kroppen ofta måfte ingå till ett ftörre 
antal partiklar än den ftarkare , likfoin vi 
fett, att då baferna äro olika och den electro- 
negativa kroppen denfamma, den ftarkare 
bafen kan upptaga ett ftörre antal partiklar 
af fyran i förhållande till den fvagare. Det 
kan fåledes vara troligt, att då hydrater 
och carbonater förekomma förenade, de fift. 
nämda icke innehålla något vatten fåfonv 
kriftallvatten. Efter alla desfa omftändiglie- 

C 2 tets 
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ters underfökning, anfer jag fåledes, fåfom 
temmeligen afgjordt, att magnefia alba be- 
ftår af 5 partiklar vattenfri kolfyrad talk- 
jord, hvari fyran håller 2 g. bafens fyre 
och en partikel talkjordshydrat, hvari vatt- , 
net håller 4 (d. ä. dubbelt mot kolfyran) 
gånger kalkjordens fyrej den är då famman- 
fatt efter följande formel: 3 Mn C ö -hMn Aq% 
och beflår efter räkning på 100 delar af: 

Talkjord . . 44,641. 

Kolfyra ». . 35>738- 

Vatten . . 19,621 $ 
hvilket kommer de i analyfen funna talen 
få nära fom möjligt. 

Kolfyrad Zinkoxid. Det är bekant att 
kolfyrad zinkoxid kan löfas i kolfyrevat* 
ten, och att, om den fälles kall med ba« 
fifkt kolfyradt kali, vätftan innehåller en 
flor mängd zinkoxid, upplöfl i ett öf- 
verfkott af kolfyra. Denna likhet med talk- 
jorden gaf mig anledning att närmare un- 
derföka fällningens förhållanden. Jag fann 
dervid, att om kolfyrad zinkoxid fälles 
kall eller i kokning, få är det fälldas fam- 
man(ättning alldeles denfamma, och att, om 
alkalit ej tillfättes i litet öfverfkott, få hål- 
ler fällningen en ringa qvantitet faltfyra el- 
ler fvafvelfyra, efter fom faltet varit falt- ' 

fyf adt 
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fyradt eller fvafvelfyradt. Tillfattes deremot 
alkalit i öfverlkott, få tyckte jag mig finna 
att en ringa qvantjtet deraf ftannade i fäll- 
ningen. Den zinkoxid, fom till desfa för- 
fök användes, hade varit upplöft i cauftik 
ammoniak, var derur fälld genom inkok- 
ning, och fedan, efter den återflående torra 
masfans upplösning i fyra, kokande utfälld 
med bafijkt kolfyradt kali. Den på detta 
fått beredda kolfyrade zinkoxiden brändes i 
platinadegel, och lemnade emellan 73,15 
oc h 73,7 zinkoxid. I de fall, då jag hade 
anledning att förmoda en alkalihalt, lemna- 
de den 73,6 till 73,73 den erhållna oxiden 
var efter aflvalning hvit, och detta var li- 
ka om den fälldes med kali eller natron. 
I de fall åter, då den kolfyrade zinkoxiden 
var utfälld med få ringa öfverikott af alka- 
li fom möjligt, gaf den 73,15 till 73,25 
p. c. zinkoxid, och behöll efter affvalning 
en dragning åt vackert gult. Vid de flere 
analyfer jag anftällde, erhöllos alltid kol- 
fyregafen och vattnet i fådana förhållanden, 
att deras fyre var lika } variationerna i desfa 
förfök voro fåledes högft obetydliga. I ett 
af desfa erhöll jag: 

Zinkoxid . 73,15. 

Kolfyra . . 14572. 

Vatten . . 12,13. Zink* 



Digitized by 



38 Ftreningar, som bero 

Zinkoxiden innehåller 14*344* kolfyran 
10,695, och vattnet 10,704 d. fyre.\ De 
två Gftnämdes fy re är lika, men fyret i 
zinkoxiden är till enderas af desfa = 4:5, 
eller åter igen alldeles icke likartadt h var- 
ken med hvad vi funnit i de kolfyrade 
kopparfalterna eller i magnefia alba. Be- 
trakta vi deremot denna förening, fåfom 
innehållande ett carbonat och ett hydrat, 
få inträffar det med de åfigter jag i det fö- 
regående 1 anfört. Om den nemligen beftår 
af 3 p. af ett carbonat, hvari zinkoxidens 
fyre är lika med kolfyrans, och en partikel 
zinkoxidhydrat, hvari vattnets fyre är 3 
gånger zinkoxidens. Defs fammanfättning 
uttryckes då af följande formel: 3ZnC + Zn 
Aq 6 . Efter denna formel beräknad, beflår 

den af : v 

( 

Zinkoxid . • 73*04* 
Kolfyra . . • 14*79- 
Vatten . . . 12,17- 
Jag har likväl anledning att tro, att 
det räknade refultajet är litet felaktigt, 
derigenom att den zink, fom till mina för- 
fök öfver zinkoxidens fammanfättning ) an- 
vändes, oaktadt omdiftillerad i poftlinsretort, 
ändå ej var alldeles jernfri, h varigenom jag 

har 

*} Af handlingar i Fyflk, &c. 3 Delen» fid. 27 1. 
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har fkäi att aäfe vigten af zinkens .partikel 
i desfa beräkningar litet för lågt tagen. I 
de förfök jag nu anftällt, att genom diftil- 
lation erhålla en renare zink än förr, lyc- 
kades jag icke bättre -> och då refultatet af 
zinkoxidens analys, genom omvägar, för 
att frånikilja ett ringa fpår af en främman- 
de in c talloxid, ej kan bli f va tillräckligt 
lkarpt, lemnade jag det. 

Ett inkall, fom man torde kunna göra 
emot desfa åfigter, beftår der i, att bafen i 
de här funna hydraterna är förenad med 
mer vatten än då de någon gång förekom- 
ma i ifoleradt tillftånd; men vi hafva redan 
i det föregående fett ovederfägliga exempel 
på att i desfa dubbla föreningar endera län- 
ken kan upptaga mer vatten än den i ifo- 
leradt tillftånd plägar innehålla. 

Den fosfilt förekommande kol fy rade 
zinkoxid, fom fått namn af Zinkbluthe 9 
hvilken Smithson analyferat, (Phil. Träns- 
actions 1803)9 är uppenbarligen af lika fam- 
manfättning med den här underfökta. 

. B°fift fvafvelfyrad och fatt/yrad Tolkjord. 
Innan jag flutar denna Afhandling, Ikalljag 
nämna några ord om de fällningar fom er- 
hållas ur faltfyrad och fvafvelfyrad talk- 
jord, med tillfats af cauftik ammoniak i Öf- 

ver&ott. 
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verfkott. Desfa fällningar qvarhålla en por- 
. tion af fyran, fora h varken den öfverfkju- 
tande ammoniaken eller en trägen tvättning 
med kokande vatten förmår utdraga. Den- 
na hinterhalt af fyra tillhörer dem fåledes 
kemifkt, hvilket defsutom lätt fes äfven af 
den omftändigheten , att fällningarna äro 
ganfka olika till utfeende. Den fom fås i 
det faltfyrade faltet är flemmig, och fjun- 
ker trögt till bottnen, är hvit och oge- 
• nomfkinlig. Den åter, fom fås ur det 
fvafvelfyrade fajtet, är hälft genomikinan- 
de, fer, medan den ligger qvar i vätfkan, 
grofkornig ut, och fjunker lätt och häftigt. 
Qvantiteten af fyra, fom i desfa föreningar . 
innehålles, är få ringa i att de ej kunna 
jemföras med andra bafifka falter. I det 
fvafvelfyrade faltet fann jag mot 67*5 p. c. 
talkjord, 1,6 p. c. fvafvelfyra och 30,9 p. 
c. vatten. Vattnets fyre är litet mer än jor- 
dens, få att man fer att den med fvafvel- 
fyra förenade portionen af talkjorden upp- 
tager en dubbel qvantitet vatten mot lika 
vigt af den öfriga jorden. Det är icke möj- 
ligt att , der en kropp ingår i få fmå q van- 
titeter, få analyfen få precis att man kan 
göra en beräkning; men det fynes vara tem- 
mellgen tydligt att denna förening beftår 
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af en partikel af en bafifk förening emellan 
fvafvelfyra och talkjord, förenad med ett 
ganfka ftort antal partiklar talkjordshydrat. 
På lika fatt förhåller det fig troligen äfven 
med den faltfyrehaltiga fällningen. Jag har 
icke gjort något analytifkt förfök derpå, e- 
medan defs flemmighet gör tvättningen fvår f 
få att den derunder drager åt (ig kolfyra; 
men jag fann att den håller ännu mindre 
Tyra än den fvafvelfyrade. 

Desfa underfökningar tillkännagifva ett 
flags föreningar , tom man hittills antingen 
alldeles öfverfett, eller hvaråt man lemnat 
för liten uppmärkfamhet. Det är emedlertid 
klart att de frändfkaper, på h vilka de be- 
ro, måfte hafva fpelat en ej obetydlig role 
vid bildningen af jordklotets oorganifka 
masfa, och att deras fludium kan komma 
ofs till ganfka flor hjelp vid underfökniu* 
gen af f osfila ämnen. 
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III. 

Undersökning af en ny Mineral- kropp, 
funnen i de orenare forterna af det 
- . vid Fahlun tillverkade fvaflets af Ja c. 
Berzelius. 

* 1, Tillverkningen af fvafvel vid Fahlun; feno* 
men fom vi/a fig vid detta fvafvels använ- 
dande till beredning af fvafvelfyra. 

Svafvel bered es vid Fahlun af den fvaf- 
velkis, fom på flera flällen af grufvan fal- * 
1 ler till betydlig myckenhet. Denna kis in- 
nehåller ofta inblanningar af blyglans och 
zinkblende, och är i allmänhet temmeligen 
oren. Kifen inlägges på ett par hvarf af 
torr ved, i egna, långa, liggande roftugnar, 
ofvantill betäckta med lös jord och vittrad 
kis, från h vilka röken ledes genom långa, 
liggande trummor, fom närmall ugnen äro 
murade, men fedan äro gjorda af träd. Ve- 
den påtändes underifrån, h varvid kifen lätt 
kommer i brand, och hettan af det undre 
brinnande kislagret förflygtigar öfverfkottet 
af fvafvel ur det fom ligger näft deröfver. 
Svaflet följer då den uppftigande fvafvel- 
f y rlighetsgafen , och lägger fig i form af 
ett fint damm i trädtrummorna. Detta fvaf- 
velmjöl tvättas med vatten, fmältes och in* 
■ : lägges 
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lagges fedan i jernkärl, och diftilleras. Det 
omfmälta fvaflet ger en mycket oren, grön- 
aktigt grå masfa, fom i brottet vifar lig o 
likartig och något ftrålig. Det fvafvel, fom 
om vintern tillverkas, tvättas ej innari om" 
fmältningen, utan fmältes med den fura fug- 
tighetcnj då de deraf föndefflagna ftyckena 
få ligga, uttränger ur dem, efter några da- 
gar, en ganika fur vätika, fom bekläder 
brottytorna i form af fmå droppar. Denna 
vätika innehåller fvafvelfyra, arfenikfyra, 
fvafvelfyfad jernoxid , famt fvafvelfyrad tenn- 
oxid. . 

Df fvafvelfyra af detta renade fvafvel 
beredes, genom bränning i bly kammare, 
affätter ångan af det brinnande fvaflet en 
rödaktig pulverformig masfa, fom lägger 
fig på botten af kammaren. Redan för mån- 
ga år tillbaka anmärktes denna omftändig- 
het vid Svafvelfyre-Fabriken på Gripsholm, 
af defs Anläggare Hr M. Bjuggren. Den- 
na masfa vifar (ig deremot icke då annat 
fvafvel nyttjas, b vårföre Hr Bjuggren, 
då han af någon Kemift erfarit att det röda 
ämnet (kulle innehålla arfenik, undvek bru- 
ket af fvafvel ifrån Fahlun. 

Sedan jag, i fällikap med Hrr Gott- 
lieb Gahn oQh H. P. Eggertz, blifvit 

delägare 
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delägare i denna Fabrik, har Fahlu-fvafvel 
beftändigt bli t vit nyttjadt, och då det bil- 
dade flammet, vid fyrans aftappning ur 
kammaren, ftannar qvar på botten, få hade 
det faralat fig till omkring en linies höjd, 
hvari likväl var inbegripit det fvafvelflamm, 
forn, genom bränning af annat fvafvel, 
under flere år affatt fig. Den till fvafvelfy- 
rans beredning här nyttjade procefs, afvi- 
ker från den vanliga deri, att man, i ftäl- 
let för att blanda fvaflef med falpeter, in- 
fläller på blykammarens botten flata glaskärl 
med falpeterfyra, hvars fönderdelning af 
fvafvelfyrlighetsgafen ger den qväfoxidgas, 
fom till fvafvelfyrebildningen är oumbärlig. 
Denna modification i beredningsfättet upp- 
fans af Technologise Profesforen, nu mera 
Öfver-Directeuren vid Controll-Verket, G. 
M. Sch wa RTat 5 då, efter en förminlkning 
i bly kammarens volum, det vanliga fåttet 
icke ville lyckas. Den är visferligen min- 
dre lönande än den vanliga, och till den 
grad , att Fabriken vid Gripsholm icke Ikul- 
le kunna hålla pris med utländlk fvafvel- 
fyra, om icke de fammankedjade fabrikatio- 
nerna af andra ämnen, gjorde en betydlig 
befparing i arbetskoftnad. Deremot ger den 
en renare product, få att, då på vanligt 
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fatt beredd fvafvelfyra håller från 5 till 6 
procent furt fvafvelfyradt kali och fvafvel- 
fyrad bly oxid, få håller denna endaft 1 till 
bögft 2 procent fvafvelfyrad blyoxid. 

Under h varje bränning, fom påftår un- 
gefär 14 dagar, och hvarvid omkring 500 
fkålpund fvafvel förbrännas, famlar fig pä 
botten af glaskärlen ett ftundom rödt och 
ftundom mörkbrunt pulver, fom väckte vår 
uppmärkfamhet, och föranledde till en när- 
mare underfökning. Salpeterfyran var helt 
och hållet fönderdelad och förbytt till fvaf- 
velfyra af 1,5 e. v., fom luktade litet af 
fvafvelfyrlighet. Den ur alla glaskärlen 
famlade fällningen utgjorde icke J lod. Vid 
pröfning för blåsrör tände den fig, och 
brann med blå låge och lukt af fvafvelfyr- 
lighetsgas, hvarefter en grå flaggig masfa 
återftod, fom vid påblåsning utftötte lukt 
af rättikor, lik den fom efter Klaproth^ 
uppgift utftötes af glödande tel lur, och flut- 
ligen återftod ett blykorn. Den famlade 
mas fan upplöftes i kungsvatten, hvarvid en 
portion fvafvel blef olöft. Den fälldes nu 
med cauftik ammoniak i ett ganfka ringa 
öfverlkott, hvaraf telluroxid icke till någon 
anmärkningsvärd myckenhet upplöfes; fäll- 
ningen var hvit, och utftötte i bränning 

för 
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för blåsrör lukt af tellurium, famt lemnade 
ett blykorn. Qvantiteten af den erhållna 
fällningen var för ringa att derur af fkilja 
något tellurium, och, på grund af defs 
rättiklukt, antogo vi att den var tellurfy- 
rad blyöxid. Det med ammoniak fällda li- 
qvidum afröktes till torrhet, hvarvid det 
Slutligen detonerade och förflög, utan an- 

MM 

nan lemning än af några mörka fläckar på 
platinadegeln, hvari förföket fkedde. 

2. Närmare under f ökning af det ämne, fom i 
fvafveljlammet ger ttpphof åt rclttiklukten , 

och jättet att franiflälla det i ifolerad form. 

Då det intercsferade mig att med vifs- 
het veta om detta röda flam verkligen in- 
nehöll ett få fällfynt ämne, fom tellurium, 
lät jag upphemta ett ftörre qröntum af det 
på fjelfva kammarens botten famlade flarn* 
met, fom likväl var långt fattigare på det 
nya ämnet. Det utdrogs på lika fätt, fom 
det i glaskärlen famlade, med kungsvatten $ " 
vätlkan neutraliferades med cauftik ammo- 
niak, och fällningen togs på filtrum och 
torkades. Den blandades nu med kalium 
och upphettades, hvarvid eldfenomen upp- 
kom. Masfan öfvergöts med vatten, fom 
deraf tog ^en fvag ölröd färg, olik den vin- 
röda, fom tellurium ger. Den beklädde fig 

icke 
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icke med en fådan (ilfverglänfande hinna 
fotn hydrotellurkali} utan begynte om nå- 
gra timmar opalifera med ett rödt grummel, 
* fora betydligt öktes af tillfatt falpeterfyra, 
och fom efter 24 timmar fällde fig med röd 
färg. Fällningen gaf en utmärkt ftark rättik- 
lukt, då filtrum, hvarpå den blifvit upp- 
famlad, bränndes i ljuslågen, fom deraf fick. 
en azurblå färg i kanten. En portion metaN 
lifkt tellurium, fälld ur föreningen med vä- 
te, behandlad på lika Tätt, hade grå färg, 
gaf grönaktig färg åt lågans kant, och luk- 
tade alldeles icke af rättikor, äfven då den 
i flörre myckenhet bränndes. Några förfök 
med tellurium, fådan jag användt den till 
mina förfök öfver denna metalls föreningar 
med fyre och väte, (Kongl. Vetenlk. Acad. 
Handl. 1813* Gd. 173)* vifade att denna - 
metall i renadt tillftånd ej frambringar rät- 
tiklukt för blåsröret, famt att defs oxid re- 
duceras utan att någon fådan lukt kan för- 
fpörjas. Det enda fätt, hvarpå jag kunde 
bringa tellurium aft gifva rättiklukt, var, 
då en liten portion deraf inlades i ett i e- 
na ändan tillblåft glasrör, hvars andra än- 
da med fingret täpptes, hvarefter gläfet 
, der metallen låg upphettades till defs det 
mjuknat och den gasformiga metallen gjort 
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ett hål derpå. Den gaf då en liten blå låge 
i öppningen, och luktade fullkomligt likt 
den förut omtalade röda kroppen. • 

Desfa för fö k fyntes tillkännagifva, att 
den GftnEmde icke kunde vara tellurium, 
famt att denna lukt hos telluren möjligen 
kunde härröra från en fmitta af det röda 
ämnet, h varifrån den icke kunnat befrias, 
genom deras möjligtvis alldeles likartade 

förhållanden till kemifka reagentia. 

• • • 

Då den fällning, fom erhålles vid det 
röda fvaflets utdragning med kungsvatten, 
och den fura vättikans mättning med ammo- 
niak, alldeles icke f varade emot myckenhe- 
ten af det fom efter ögonmått förfvunnit af 
fvaflet, afdunftade jag den neutraliferade 
vätlkan i glasretort. Det öfvergående liqvi- 
dum var förd endaft vatten; fedan, då mas- 
fan begynte intorka, gick mycket af en 
rättikluktande gas, h vilken icke, abforbera- 
des, h varken af vatten eller af cauft. alka- 
lier, ehuru de liqvida, hvarigenom den led- 
des, fingo lukt deraf. Gafen förhöll fig i 
öfrigt likt qvåfgas. I förlaget öfvergick ett 
gult vatten, fom luktade ftarkt af fvafvel- 
fyrlighet, och innehöll inblandadt ett mörk- 
brunt pulver. I retortens hals och hvalf ha- 
de en mörk faltmasfa fublimerat (ig, och 
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på bottnen återftod en ringa qvantitet af 
ett falt, fom var gult medan det ännu var 
varmt; men blef hvitt under affvalning. 

Det öfverdiftillerade vattnet upphetta- 
des till kokning för att utjaga fvafveffyrlig- 
hetsgafén. Det blef dervid oklart; ett brunt 
ämne fälldes, och lukten förtvann. Den fu- 
bliraerade mörka 'faltmasfan lemnade en por- 
tion af fa mm a ämne olöft, och förhöll fig 
i öfrigt fåfom en blanning af faltfyr*d och 
fvafvelfyrlig ammoniak. 

Den i retorten qvarblifna faltmasfan 
upplöfles till en ftor del i vatten. Den lem- 
nade olöft en blanning af fvafvelfyrad tenn- 
oxid och fvafvelfyrad blyoxid. Det upplöfta 
innehöll, jemte furt fvafveliyradt kali, (man 
hade till den fria fyrans mättning användt 
en portion kali jemte ammoniaken), fvaf- 
velfyrad jernoxid, zinkoxid och kopparoxid. 

Det bruna ämnet, fom vid ammoniak- 
falternas fönderdelning aflkiljt lig, blef nu 
ett föremål för underfökningen, och befanns, 
genom de förfök, fom i det följande fkola 
befkrifvas, vara en egen, hittills okänd, 
brännbar mineralkropp, hvilken jag, för 
att utmärka defs flägtCkap i egenfkaper med 
tellurium, kallat Selenium, af SéAw, måna. 
Den ligger for öfrigt i detta hänfeeÄde midt 

VI Del, D emel- 
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emellan fvafvel och tellurium, och har nä- 
ftan flere af fvaflets caracterer än af tellurens. 

Jag lät nu upphemta allt hvad fom vid 
Svafvelfyre-Fabriken fans famladt på bly 
kammarens botten, för att af detta ämne 
erhålla en tillräcklig qvantitet till en utför- 
ligare underfökning. Hela det famlade q van- 
tum utgjorde ungefär 4 Ikålpund. Det var 
en pulverformig, blekt rödfärgad masfa, 
mycket inblandad med främmande orenlig- 
het, fåfom flickor, fvafveldroppar o. d. 
Den öfvergöts med en blanning af concen- 
trerad falpeterfyra och concentrerad faltfy- 
ra, få att masfan fick confiftens af tunn väl- 
ling. Derefter tillfattes litet fvafvelfyra, för 
att hindra all upplösning af bly, och blan- 
ningen digererades, under ofta lkeendeom- 
rörning i 24 timmar. Den röda färgen ha- 
de nu forfvunnit, och fvaflet hade blifvit 
fmutfigt grönt j men en minlkning af defs 
volum kunde man icke märka. Den fura 
vätfkan utfpäddes med vatten, affilades, 
och det olöfta togs på filtrum, der det tvät- 
tades få länge det genomgående hade gul 
färg och fur fmak. Vätlkan var mörkgul. 
Jag ledde derigenom en öröm af fvafvel- 
. bunden vätgas, till defs att vätlkan var 
fullt mättad med gafen. Deraf uppkom ta 

gul 
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gul fällning, fom mot flutet fick en fmut- 
figt gul färg. Vätlkan frånfilades* Den be- 
fanns innehålla, jemte en flor mängd fria 
fyror, fvafvelfyrade falter af jern, zink och 
kalkjord. Den bortkaftades. 

a) Den väl tvättade fällningen upplö* 
fles åter i kungsvatten. Lösningen fkedde i 
början lätt, men gick, fedan trögare, och 
det fvafvel, fom flutligen återflod, fyntes 
tydligen vara orent. 

b) Den erhållna fura vätfkan af hälldes 
förfigtigt och blandades med vatten, hvar- 
vid en ymnig hvit fällning uppkom. Vat- 
ten tillfattes få länge liqvidum grumlades, 
hvarefter det klara frånfilades. Då det fäll- 
da efter torkning behandlades för blåsrör, 
gaf det förft en ftark rättiklukt, och fedan 
reducerades det, genom tillfats af na t ron 
och litet borax, till ett hvitt metallkorn, 
fom hade alla egen fka per af tenn, t. ex. cor- 
roderades af falpeterfyra, löftes i faltfyra 
med utveckling af vätgas o. f. v. Den fam- 
lade torkade fällningen inlades i en liten 
giasretort och upphettades till glödgning. 
Dervid fublimerades i retorthalfen en hvit, 
ftrålig masfa, och den i retorten återftående 
tennoxiden hade förlorat egenfkapen att ge 
rättiklukt, för blåsröret. Det fublimeradc var 

D ? lätt. 
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lattlöa i vatten, och hade en rent fur (mak. 
Det var en egen fyra, med felenium till 
tadical, till h vilken vi längre ned Ikola å- 
terkomma. 

c) Den med vatten fällda vätfkan blan- 
dades med faltfyrad baryt, få länge någon 
fällning uppkom, hvarefter den filades, och 
vattnet bortröktes till defs att masfan begyn- 
te lukta af faltfyra. Den inhälldes då i en 
retort och afdiflillerades till torrhet. Vid en 
ännu högre temperatur fublimerades den 
torra masfan i glänfande hvita, ftundom 
tumslånga, fmala fyrfidiga nålar, och på 
bottnen återftod en ringa hvit, fläcktals röd 
masfa. * 

d) Sublimatet uttogs färlkilt Det fmaka- 
de ftarkt furt, och efteråt metallilkt. Då jag 
i början trodde det vara ett furt falpeterfy. 
radt eller faltfyradt falt, blandade jag en 
portion deraf med zinkfpån, och upphetta- 
de blanningen i difiillationsapparat, hvarvid 
felenium fublimerades reducerad, utan tec- 
ken till utveckling af nitröft gas eller, någon 
ting luftformigt. Maslan, behandlad med 
vatteo, gaf detta icke egenfkapen att grum- 
las af falpeterfyrad filfveroxid, hvilket bordt 
hända om det fura ämnet innehållit faltfyra. 
Det var fåledés en egen fyra, beflående af 

fyre 
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fyre och- feleniura. Då den ifrån tennfällnin- 
gen fublimerade fyran f makade rent fur, , 
och den på fednare fattet erhållna hade en 
firäf, metallilk efterfmak, blandade jag fy- 
ran till mättning med cauftik ammoniak, 
hvaraf den icke fardeles grumlades , och 
behöll metallfmaken. Förhållandet var det- 
famma då fyran mättades med kolfyradt na- 
tron y men då jag rpättade fyran med cau- 
flikt kali, få att vätlkan reagerade för alka* 
li, erhölls en ganlka ymnig, tung, citron- 
gul fällning. Den filade faltlösningen lade 
ännu behållit en lindrig metallilk efterfmak* 

e) Den gula fällningen var äfven efter 
torkning gul. Den förflög för blåsröret. 
Den inlades nu i en liten diftillations-appa- 
rat och upphettades till glödgning, hvaryid , 
den gaf förft vatten, och fedan, vid en hö- 
gre temperatur, öfverdiftillerades metallilkt 
qvickfilfver. , 1 retorten återflod litet tenn. 
oxid. Den med kali mättade vätlkan afrök- 
tes till torrhet och diftillerades vid full 
glödgningshetta, hvarvid ännu något qvick- 
filfver erhölls. 

f) Det i retorten återltående faltet ha- 
de fmält. Det var för öfrigt hvitt. Retorten 
fönderflogsj fattmasfan refs till pulver, blan- 
dades med lika volum pulvriferad falmiak, 

och 
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och upphettades i en retort till defs att er* 
del at falmiaken fublimerat fig. Dervid ut- 
vecklades ammoniak, qvafgas och vatten, 
deraf att en portion ammoniak fönderdelade 
felenfyran felenium återflod reducerad bland 
faltpulvret och erhölls aflkilld då faltet upp- 
löftes i vatten. Den erhållna felenium bil- 
dade ett mörkbrunt groft pulver. Den torr- 
kades och inlades i en liten retort af glas 
och öfverdiftillerades, hvarvtd den erhöllf 
i en famlad raasfa. , 

g) Den i e) erhållna hvita, fläcktals 
löda masfan, beftod hufvudfakligaft af felen- 
fyrad barytjord, fom till en del kunde med 
vatten utdragas, af felenfyrad tennoxid, fe- 
lenfyrad kopparoxid, fårat arfenikfyrad ba- 
rytjord, hvilken fednare igenkändes på ut- 
vecklingen af arfenikångor, då den behand- 
lades för blåsrör. 

Till följe af desfa förfök åtföljes fåle- 
des felenium i den fvafvelhaltiga masfan af 
ej mindre än 7 andra metaller, nemligen 
qvickfilfver, koppar, tenn, Zink, arfenik, 
jern och bly. 

Denna något omftändliga procefs till 
erhållande af rent felenium, har jag feder- 
mera lärt att förkorta^ men jag haj be(krif- 
vit den, fådan den utfördes för att vinna 
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det felenium, fom till mina förfök an vän- 
des* emedan fjelfya operations-metoden för- 
visfar att fvafvel, arfenik och qvickfilver 
blifvit riktigt frånfciljda; de förra genom 
barytfaltet, hvaraf fvafvelfyran genaft ut» 
fälldes och arfenikfyran i diftillation qvar- 
hölls, famt det fiftnämda genom utfällning 
med kali och det felenfyrade kalits giödg- 
' ning. , 

Den förkortningsprocefs jag fedan fun- 
nit, beflår deri, att felenium fås fritt både 
från fvafvel och qvickfilfver då felenfyradt 
kali blandas med tillräckligt falmiak och 
upphettas i retort, Svafvelfyran, fom då 
qvarhålles af kalit, fönderdelas der vid icke, 
och qvickfilfveroxiden ger med falt fyran och 
ammoniaken ett lösligt dubbelfalt. Tennhal- 
ten deremot återftår i form af tennoxid, 
mekanifkt blandad med felenium, fom måtte 
derifrån afdiftilleras. Om åter fvafvelfyre- 
blandad felenfyra mättas med cauftik ammo- 
niak, och faltet utan tillfats af eldfaft alka- 
li upphettas, få er hålles en med fvafvel 
betydligt fmittad felenium. 

En annan förkortning i procesfen, fom 
egentligen är en befparing i fyror , beftår 
deri att, fedan man gjort fällningen med 
% fvafvelbunden vätgas, diQillera den i en 

1 glas- 
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glasretort. Dervid öfvergår förö mycket 
fvafvelbundet väte, fedan kommer fvafvel 
fom håller felenium, få fvafvelbundet fele- 
nium, fom har en blygrå färg, och till 
fift, då retortkulan är i full giödgning, upp- 
ftiger ett kriftallinifkt fublimat, fom är för 
det mefta felenbundet qvickfilfver, få att 
det fer ut fom utjagades fvaflet ur fin för- 
ening med qvickfilfret af felenium. I retor- 
ten återflå fvafvelbunden koppar och fvaf- 
velbundet tenn. 

. Innan jag fann metoden att med falmiak ' 
reducera felenium ur det felenfyrade kalit, 
löfte jag det i vatten, tillfatte faltfyra, och 
fällde felenium på ett 'ftycke inlagdt jern 
eller zink, men denna metod går långfam- 
riiare, kottar mer och ger ej en Tå ren pro- 
duct, få att jag fedan alldeles förkallat den. 

Jag kommer nu till en närmare befkrif- 
ning af felenium. N 

3. Selenium for fig fjelf, i reducerad form. 
Då felenium efter föregången diftilla- 
tion ftelnar, antager den en fpeglande yta 
af mörk i rödbrunt fallande färg, med full 
metallglans, ej olik en polerad blodften. I 
brottet är den fkålig, glasartad, af blygrå 
färg och full metallglans. Om f malt -fele- 
nium får ganfka Jångfarat kallna, få blir defs 
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yta ojemn, kornig, blygrå, och är icke 
mera fpeglande. Brottet är fingrynigt^ matt, 
och masfan liknar alldeles ett brottftycke 
af en kobolt-regulus. Omfmältning och häftig 
affvalning förftörer detta utfeende, och ger 
den de förft omtalade yttre caractererna. Se. 
lenium har föga benägenhet att antaga kri- 
ftallform. Om den långfamt affätter fig ur 
hydrofelen-ammoniak, få bildas på ytan af 
liqvrdum en metalliik hinna, hvars öfre fi- 
da är flat och ljuft blygrå, och den undre 
mörkgrå och glittrande. Båda vifa, under 
fammanfatt mikrolkop, en kriftallinifk tex«" 
tur, fom på den öfre fidaji är oredig, men 
på den undre fidan kan man temmeligen 
* tydligt ur(kilja rätvinkliga, fyrfidiga, glän- 
fande ytor, h vilka fe ut fom fidor af cuber 
och paralellipipeder. I fjelfva hydrofelen* 
ammoniaken anfkjuter felenium på glafets 
fidor, i- mön fom den af luftens åtkomft 
förftöres, och kriftallerna bilda en dendri» 
tilk vegetation af prismatifka kriftaller med 
tillfpetfade ändar, men hvarå ingen närma* 
re beftämd form kan lkönjas. 

Färgen på denna kropp är ganfka va* 
rierande. Jag har nämt att den på den ha* 
ftigt öelnade ytan är mörk, dragande i 
brunt, och på brottytan grå. Fälld kallt ur 
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éh utfpädd upplösning, antingen på zink 
eller med fvafvelfyrlighet, är den cinober- 
rad, och* kokas den röda fällningen få blir 
den fvart, under det' att den fammanbakar 
ofeh blir tyngre. Om en utfpädd upplösning 
af felenfyra i vatten, i ett ginskärl, fom 
till hälften är fyldt, blandas med fvafvel. 
fyrlighetsgas eller med fvafvelfyrlig ammo- 
niak, och ftälles i dagen, få bekläder fig 
Vätlkans yta, genom gafens reducerande å- 
verkan, med en glänfande hinna, fom om 
några dagar får guldgul färg och full me- 
tallglans. Upptages den på papper eller glas 
öch torkas, få liknar den en blek förgyll- 
ning, fådan den lkulle fås af ett pålagd t 
blad af oäkta guld. 

Rifves feleniutn till pulver, få blir 
detta mörkrödt, men bakar lätt ihop på fi- 
na (tallen, antager der politur af pilt il lens 
gnidning och blir grått, likafom det fker 
vid pulvrifering af vismut och antimon. I 
tunna lag är felenium genomfkinlig, med 
en lkön och djup rubinröd färg. Mjuknar 
i värmes är vid ■+■ 100 halffly tände, och 
fmälter vid" några få grader deröfver allde- 
les. Bibehåller (ig under affvalningen länge 
mjuk, och kan då, lika fom lack, dragas i 
långa, fmala, till en betydlig grad böjliga 

trådar, 
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frådar, hvilka, då de dragas något breda 
och tillika tunna, bäft vifa genorafkinlighe- 
ten. Tråden är, i återkaftadt ljus, grå ocH 
metallglänfande, och deremot i genomfeen- 
de klart rubinröd. 

Upphettas felenium till nära glödgning 
i en diftillations-apparat, få kommer den i 
kokning och förvandlas till en gas af djup 
gul färg, fom likväl är mindre djup än 
fvafvelgafens; men djupare än faltfyrefuper- 
, ' oxidulens. Gafen condenferas i retortens 
hals till fvarta droppar, fom flyta tillfam- 
mans, alldeles fåfom då qvickfllfver diftilleras. 

Upphettas felenium i öppna luften, el- 
ler i vida kärl, der felengafen kan af ut- 
- ifrån inkommande luft afkylas och conden- 
feras, få affätter den fig i form af ett cino- 
berrödt pulver, och bildar en med fvafvel- 
blomma analog masfa. Innan den affatt (ig 
har den utfeende af en röd rök, fom icke 
frambringar någon fardeles lukt. Rättikluk» 
ten framkommer icke förr än hettan går få 
högt, att fyrfättning äger rum. - 

Selenium leder icke värmet. Man kan 
hålla den emellan fingrarna och fmälta den 
i ljuslågan ett par linier derifrån, utan att 
man känner den upphettad. Den leder icke 
eller electriciteten. Då jag mot conducteuren 

af 
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af en electricitetsmachin höll ett tums långt, 
flycke felenium af en linies diameter, få 
att det tangerade conducteuren, få gaf den- 
ne 3 tums långa gniflor, få ofta en afledare 
med inesfingskula fördes emot den. Electri* 
ika flag urladdades genom famma flycke fe- 
lenium med en lång fräsning, och, om fla- 
get var ftarkt t få fprang en gtiifta öfver y- 
tan af felenium och gjorde urladdningen ; 
men om någon kortare väg, än öfver ytan 
af felenftycket gafs, få tog gniftan alltid 
denna kortare väg, älven då»lkillnaden var 
obetydlig, få att det icke fyntes lätta electr- 
urladdningen att flaget gick öfver defs yta, 
fåfom det händer med vatten, guldpapper, 
o. d. Deremot har jag icke kunnat genom 
gnidning af felenium uppväcka några få tyd- 
liga fpår af electricitet, att den kan räknas 
till fjelfelectriika kroppar. 

Selenium är icke hård; repas af knif. 
ven; är (kör fom glas och lätt att pulvrifera. 

Defs eg. vigt fann jag i flere olika 
vägningar vara 4,3 titt 4,32. Den är an- 
nars fvår att med precifion beftämma, e- 
medan felenium få lätt kan vara blåfig in- 
uti. Långfamhet i affvalning och grynig- 
het i brottet, förändra icke den egentliga 
vigten. 

' 4. 
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4. Selenium och fyrt. 
Selenium har en fvag frändlkap till fy- 
re. Upphettas den i luften, utan att träffas 
af en brinnande kropp, få forflyger den q- 
tan att fyrfättas} men råkas den af lagen, 
få ger den åt dennes kant en fkön och ren 
azurblå färg, och felenium förflyger med 
en flark lukt af rättikor, fom, då den är 
mycket concentrerad, tillika har något af 
lkämda kålrötter. Det luktaqde ämnet är en 
gasformig oxid af felenium, fom jag likväl 
icke kunnat framftälla ren och oblandad 
med atmosferifk luft. Då denne oxid fynes 
fakna egenlkapen att förenas med andra fyr- 
fatta kroppar, få hörer den, lika fom kol- 
oxiden , till fuboxidernas . klafs. Jag fkall 
derom anföra hvad jag erfarit. 

Selenoxid. Då felenium upphettas i en 
med atm. luft fylld floreptinerflalka, få oxi- 
deras den till någon del, utan att likväl 

brinna, ocn luften i flalkan får en flark rät- 

- 

tiklukt. Tvättas denna luft med litet vatten, 
få får vattnet gafens lukt, jemte egenlka- - 
pen att fvagt reagera för fyra på lakmus- 
papper, och att fällas med gul färg af fvaf- 
velbunden vätgas. Desfa fednare egenfkaper 
härröra likväl från en portion felenfyra, 
ty om gafen i flalkan fkakas med nya por- 

tioner 
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tioner vatten, få få de defs lukt, utan art 
.hvarken reagera eller fällas af fvafvelbun- 
det väte. Selenoxidgafen är för öfrigt blott 
till en ringa grad löslig i vatten, och ger 
det alldeles ingen fmak. Då fvafvelbundet 
felenium upplöfes i kungsvatten, hvari fal- 
peterfyran förflöres innan lösningen ar flut, 
få utvecklas denna gas under det felenfy- 
ran af fvaflet reduceras, vätfkan fyller (ig 
med ett rödt grummel af återftäldt felenium, 
Och rättiklukt utvecklas. Blandas felenfyra 
och felenium, och upphettas, få får man 
ockla en portion af denna gas} men det 
mefta fublimeras oförändradt. Jag har icke 
förfökt att låta dem tillfammans pasfera ige- 
nom ett glödande rör, hvarvid fönderdel- 
ningen förmodligen fkulle blifva fullkom- 
ligare. 

Selenoxiden, ledd i gasform genom 
upplösningar af cauftika alkalier, ger desfa 
rättiklukt} njen abforberas icke af dem till 
flörre myckenhet än af vatten, och förän- 
drar icke vextfärgor. 

Stimfyra. Upphettas felenium i en flo* 
r rentinerflalka, fylld nied fyrgas, få förflyg- 
tigas den utan att brinna, och fyrgafen an- 
tager rättiklukt, lika fom då förföket Iker 
i atmosferilk luft. Mea om felenium upp- 
hettas 

« 
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he(tas i en mindre glaskula, t ex. af en 
tums diameter, genom hvilken man lång- 
tamt leder en ftröm af fyrgas, få tänder den 
lig juft fom den kommer i kokning, och 
brinner med en föga lyfande, i bafen rivit, 
men i kanterna och fp et fen blåaktigt grön 
låge, hvarvid f felenfyra bildas och fublime- 
ras. Selenium förbrinner dervid ut^n lem- 
ning. Den öfverflödigt tillförda gafen i%t 
dock äfvén här rättiklukt. 

Öfvergjutes felenium med falpeterfyra, 
och blanningen uppvärmes, få upplöfer fig 
felenium med temmelig liflighet, men i köld 
verka de foga på h varandra. Under upp. 
lösningen fammanbakar felenium} om den 
var i pulverform, och mot flutet då vätfk^n 
i concentreradt t i 11 (lån d kokas, fmälter den 
till en fvart droppa, fom af gasutvecklingqn 
hålles vid vätlkans yta. Låter man den mät* 
tade fura vatlkan långfamt affvaloa, få an- 
Ikjuta derur flora prisraatilka kriflaller, hvjl- 
ka äro längsefter flrimmiga, och fullkorn* 
ligt likna falpeter. Desfe äro felenfyra. 

Om felenium upplöfes i kungsvatten, få 
>går lösningen fortare för fig; men man er- 
håller famma fyra, få att på detta fatt in- 
gen högre fyr fättningsgrad af felenium k^n 
erhållas. iÄfven då felenfyra blandas 

fvaf- 
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fvafvelfyra och manganfuperoxid, frambrin- - 
gas ingen högre oxidationsgrad, utan fyrgas 
utvecklas, och fvafvelfyrad famt felenfyrad 
manganoxidul erhållas. 

Om den fura löspingen af felenfyra af- 
dunftas i retort, få förflyger förft falpeter- 
fyran och faltfyran, och felenfyran blir qvar 
i retorten, i form af en hvit faltmasfa, fora 
vid fortfatt upphettning begynner fublime. 
ras. Den fmälter der vid icke, utan Jkrump- 
nar endaft litet ihop der den råkas af het- 
tan, och förvandlar lig derpå i .gas. Jag har 
ej kunnat mäta den temperatur, hvarvid 
detta äger rum , men det (ker vid några gra- 
der lägre hetta än fvafvelfyra diftillerar, få 
att då båda tillfamman upphettas, fublime* • 
Tas förft felenfyfan, och innan detta (lutat, 
begynner fvafvelfyran förflygtigas. Dén af 
felenfyra bildade gafen är till färgen mörk- 
gul , något blekare än gafen af felenium en- 
fam , och kan på utfeendet icke fkiljas från 
faltfyre-fuperoxidulen. i 

Selenfyregafen condenferar fig, på kal- 
lare delar af apparaten, i långa fyrfidiga 
nålar, fom i en Hör re retortkula kunna fås 
ända till ett par tum långa. Om det flälle 
af apparaten, der fyran condenferas, hålles 
någorlunda hett, få lägger dg fyran derpå 
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i en tat, halffmällt, och hälft genomfkinlig 
fkorpa. * s 

Nyfs felenfyran är uttagen, fef dea 
färdeles torr ut och har en egen glans. Lem- 
nas den i öppen luft, få blirkriftallernas y- 
ta matt, och de fäfta fig tillfamman, utan 
att likväl fugtas. Detta fynes härröra deraf, 
att fyran förenar fig med vatten ut luften 
till vatténhaltig fyra, alldeles fåfom det in- 
träffar med fmält boraxfyra. Det är till och 
med fvårt att få en portion felenfyra få hä- 
ftigt vägd, att den icke hunnit draga åt fig 
tillräckligt vatten för att rubba refultatet. 
Då fyran fedan upphettas går vattnet bort, 
Ungt innan fyran begynner att fublimeras. 
Selenfyran har en rent fur fmaky fom ef- 
teråt lemnar en brännande känfla på tungan. 
I gasform har den fyrors allmänna flickande 
lukt, utan att dervid hafva någon ting e- 
get, fom utmärker den från andra. Den är 
lättlöft i vatten, och löfer fig näftan i alla 
proportioner af kokhefct vatten. En mättad 
kokhet upplösning af felenfyra i vatten, an- 
Ikjuter under häftig affvalning i f må 'korn, 
vid långfammare afkylning bildar den ftrim- 
miga prismer. Desfe äro vatténhaltig felen- 
fyra. Under en fmåningom lkeende intork- 
ning ger denr en mängd ftjernformiga figurer 
VI Del. x E ' af 
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.af concentrifka ftrålar. Selehfyra löfes äfveti 
lätt och i flor myckenhet af alkohol. Di- 
flilleras en cöncentrerad upplösning af felen* 
fyra i alkohol, få reduceras litet felenium, 
och diftillatet luktar tydligt af ether, emel- 
lan fvafvelfyre- och falpeterfyre-ether, ehu- 
,ru det i mina förfök innehöll få litet deraf, 
att vid diftillatets mättning med faltfyrad 
kalk ingen ether frånfkiljdes. I retorten å- 
terflod felenfyra i faft form. Tillfättes fvaf- 
-velfyratill lösningen af felenfyra i alkohol, 
och blanningen diftilleras, få öfvergår fpi- 
xitus, fom håller upplöft ett flygtigt ämne f 
af en alldeles odräglig lukt. Dervid redu- 
ceras en flörre del af felenium. Diflilla- 
tets Vidriga lukt har hindrat mig att närma- 
re underföka*det. Det frambringas defsutom 
icke, i hvar operation till lika mängd. 

Selenfyra och Saltjyra. Selenfyran fynes 
icke hafya någon ferfkilt frändfkap till våt- 
tenhaltiga fyror, emedan de flygtigare kun- 
na derifrån afdiftilleras, och felenfyran afdi- 
ftillerar från de mindre flygtiga, utan att 
delsutom några fenomen inträffa, fom tyda 
på annat än mekanifk blanning. Deremot 
har felenfyran den egenfkapen gemenfam med . 
många andra fyror, att kunna förenas med 
* vattenfri faltfyra till en egen dubbelfyra, 

lik* 
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likartad med den fom fås af fosforfyra eller 
kolfyra med faltfyran. * 

Om felenium inlägges i en liten på ett 
barometerrör utblåft glaskula, och faltfyre- 
fuperoxidul ledes derigenom, få upptages 
gafen af felenium, fom upphettar fig och 
fmälter till ett brunt liquidum» Under det 
mer och mer faltfyre- fuperoxidul inledes, 
förvandlar den fig till en faft hvit masfa, 
fom beftår af faltfyra och felenfyra. Upp- 
hettas denna, få fkrunipnar den utan att fmäi- 
ta och förvandlar fig derpå till en gul gas, 
fullkomligt lik felenfyre-gafen, och conden- 
feras fedan på kallare delar af apparaten i 
forrh af fmå fina kriftaller. Då under, fort- 
fatt fublimering mera affättes och masfan 
blir varm, bildar den en halffmält hvit mas- 
fa , fom får fprickor under affvalning. Den 
Jöfer fig i vatten med utveckling af värme 
och flundom med liten fråsning , hvarvid 
jag tyckt mig finna att en parmanent ga^ ut- 
vecklas, hvilken likväl alltid varit i få rin- 
ga mängd, att ingen ting om den lilla luft- 
blåfans natur kunnat beftämmas. Lösnin- 
gen i vatten är klar, färglös, utan lukt och 
(karpt fur, k 

Om den torra dubbelfyran blandas med 
mer felenium, få fårgar den fig genaft gul 
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på det ftälle der båda råkas, oc|i vid upp- 
värmning förenas de till en mörkgul oljlik, 
genomfkinande vätfka, fom kan diftilleras, 
men är långt mindre flygtig än dubbelfyran. 
Den fjunker i vatten och behåller fig deri 
någon ftund flytande; flutligen fönderdelas 
den likväl, felenfyra och faltfyra upplöfas 
i vattnet, och felenium återftår med bibehål- 
lande af den ilagda masfans form. Det är 
likväl fvårt att fullt utdraga faltfyran från 
den lemnade felenium, och det har alltid 
händt mig, att fedan jag fönderrört och 
tvättadt denne, äfven med kokhett vatten , 
och torrkat den tillika med filtrum, har det 
fiftnämnda funnits (kört af faltfyrans åverk- 
ning derpå. 

Selenfyrans fammaufättning. Att genom 
directa förfök beflämma felenfyraas qvanti- 
tativa fammanfättning med någon flags pre- 
cifion, har jag funnit omöjligé, och bland de 
flere utvägar jag förfökt, har jag tyckt mig 
finna att ingen fvarar bättre emot ändamå- 
let, än analyfen af den faltfyradc felen» 
fyran. 

Jag utblåfte till detta ändamål tvenne 
kulor af l tunjs diameter, ett par tum ifrån 
hvarandra, på ett barometerrör, hvarefter 
ett flycke vägdt felenium inlades i den ena 
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kulan, och barometerröret utom kulorna på 
båda fidor utdrogs näftan till ett hårrör. 
Ändamålet med den andra kulan var att e- 
mottaga den dubbelfyra, fom genom den af 
föreningen uppkomna hettan kunde förjagas 
ur den kulan fom innehöll felen i um. Ap- 
paraten vägdes nu. Deref ter inleddes i den 
kulan, der felenium låg, faltfyre-fuperoxi- 
dul, fom fått gå genom ett 12 tum långt 
och med faltfyrad kalk fyllt glasrör, och med 
gafens inledning fortfors i 5 timmar, eller 
till defs att felenium var fullt förvandlad 
till en faft, hvit masfa. Denna hade på en 
och annan punkt gulagtiga fläckar, hvilka 
icke* genom förtfatt inledning af fuperoxi- 
dulen förändrades. Den i apparaten qvar- 
varande gasformiga faltfyre - fuperoxidukn 
utdrefs med atmosf. luft, fom fick gå genom 
det med faltfyrad kalk fyllda röret. Deref- 
ter vägdes apparaten. Ert gramm felenium 
hade vunnit 1,79 gr. > vi g*> °ch gifvit 2,79 
grammer dubbelfyra. Om nu, enligt de i 
föreg. häfte, p. 381, anförda förfök, 100 
d. faltfyre-fuperoxidul innehålla 22,59 del. 
öfverlkjutande fyre,t få följer deraf att 100 
del. felenium upptagit 40,436 d. fyre. 

Men dåden abforberade gafen, oagfadt 
all möjlig iagttagen förligtighet, kunde haf- 

v 
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va innehållit ett fpår af vatten 9 fi control- 
lerades detta förfök på det fatt, att dubbel-^ 
fyran med ytterfta noggrannhet affköljdes 
f/ån apparaten med vatten, och lösningen 
fälldes med falpeterfyrad filfveroxid. Fäll- p 
ningen, fom beftod af faltfyrad filfveroxid, 
blandad med en portion felenfyrad filfver- 
oxid, .tvättades med kokande och mycket 
utfpädd falpeterfyra, få länge det genomgå- 
, ende höll filfver, hvarefter det återftående 
x faltfyrade filfret torrkadt och fmält vägda 
7*2285 gr.j f varande emot 1,38 gram. falt* 
fyra, famt 40,274 d. fy re, fora då varit för- * 
enade med felenium. Således har, med för- 
utlattande att analyfen kunnat lke utan för- 
luft, 0,0073 gr. fugtighet följt fuperoxidulen. 
Då likväLett abfolut undvikande af förluft 
vid en i tvenne dagar fortfatt tvättning med 
kokhet fajpeterfyra ej är möjligt, få torde . 
n det vara rigtigaft att taga fyrhalten i felen* 
fyran till ett medjum af de fundna talen, 
till 40,33 på 100 d. : felenium. 

I ett annat förfök på en mindre qvan- 
titet af dubbelfyran hade 0,937 gr* deraf 
gifvit 2,43 gr. fmält faltfyrad filfveroxid 
Efter detta förfök fkulle 100 d. felenium 
förenas med 40,1 delar fyre. Jag anfer 
likväl refultaten ifrån det mera- i ftort gjor- 
da . » 
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da förfökfet för pålitligaö s felenfyran beftår 
då af; 

Selenium 71 9 26l. — 100,00. 

Syre. . 28,739- — 40,33- 
Af hvad jag i det följande kommer att 
anföra, ikall man finna att felenfyran fan- 
nolikaö innehåller på en atom radical två 
atomer fyre, hvadan fåletfes en atom af fe- 
lenium väger 495,91* 

Vid ett förfök att mätta dubbelfyraa 
med felenium till defs den i värme icke 
upplöfte mera, fann jag att dubbelfyran för* 
mår upptaga 3 gånger till få mycket fele- 
nium, fom den förut innehålter. Jag fön« 
derdelade en vägd portion deraf med vat- 
ten, och vägde det felenium fom lemnades 
olöft. Det öfverfteg något litet 3 gånger 
det fom fanns i den af vattnet upplöfla de- 
len:, men då filtrum efter torrkning ikulle 
Vägas fanns det, fåfom vanligt, feört af falt* 
fyrans åverkan, fom ej kunnat fullt utt vät- 
tas. Om fåledes denna förening är en falt- 
fyrad felenoxid, och ej en upplösning ?f fe- 
lenium i faltfyrad felenoxid, få beflår den 
deri innehållne oxiden af 2 atomer radical 
med en atom fyre. 

, Selenfyran reduceras ganfka lätt, både 
på våta och torra vägen. Blandar man en 

- upp- 
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upplösning af felen fy ra med faltfyra, få för- 
ändras den deraf icke, och ingen faltfyre- 
fuperoxidul bildas. Infätter man i lösningen 
ett flycke zink eller poleradt jern, få får 
det i ögonblicket kopparfärg, och felenium 
utfälles efter hand i röda, bruna eller fvart- 
grå kåfvor, efter fom fällningen Iker i lägre 
eller högre värmegraden Blandas liquid 
felen fyra med fvafvelfyra, och zink infättes, 
få iker fällningen trögt, och det fällda är 
fmittadt af fvafvel. Håller liquidum qvick- 
lilfver eller arfenik upplöft, få fälles fele- 
nium ytterft trögt. Det felenium fom fäfles 
på jern , lemnar vanligen efter omdiftillering 
en portion felenbundet jern. 

Det bäfta fättet att ur en upplösning 
af felenfyra eller felenfyrade falter utfälla 
felenium, fom jag hittills funnit, har varit 
att göra liqvidum furt och fedan tillfätta 
fvafvelfyrlig ammoniak, Dervid blir fvaf- 
velfyrlighet fri, hvaraf felenfyran efter en 
flund begynner reduceras. Vätlkan är förft 
klar, begynner fedan gulna, blir oklar, 
får derpå cinoberröd färg, och affätter om 
12 timmar röda flockor. Selenium utfälles 
likväl icke fullkomligt i köld, utan dertiir 
fordras kokning, och om den fkall i det 
närmafte utfällas , måfte liqvidum koka eir 
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halftimme undér det att fvafvelfyrlig am-' 
moniak emellanåt tillfättes. Det fom un- ' 
der kokning utfaller är mörkgrått, näftan 
fvart. 

Om liquidum , fom fkall fällas med fvaf- 
velfyrlighet, håller falpeterfyra, fa kan väl 
en fällning fås, men det mefta ftannar i upp- 
lösningen, tills falpeterfyran blifvit fonder- . * 
delad af fvafvelfyrligheten. Bäft är att i ' 
fådant fall blanda liqvidum med faltfyra och 
varfamt afdunfta, få att falpeterfyran fonder- 
delas och bortgår, och fedan löfa det torra 
faltet och fälla med fvaf velfyrlighet. 

Jag har redan nämnt, att om felenfyra 
mättas med kali, och faltet blandas med 
falmiak och upphettas, få bildas felenfyrad * 
ammoniak, fom af hettan fönderdelas med 
lemning af felenium. Vid denna operation 
förloras likväl alltid litet felenium, hvilken i 
form af fyra följer den vätika fom öfverdi- 
ftilleras, och ibland händer att det öfre falt- 
lagret i retorten håller ödecomponerad felen- 
fyra, få att lösningen af faltmasfan fälles i 
kokning med fvafvelfyrlighetsgas. Tillika 
har jag vid denna reduäion alltid märkt 
att en felenhaltig gasart bildas, fom i för- 
laget fönderdelas af luften och affätter fele- 
nium på vätfkans yta och glafets infida. 

För- 

« 

t 

* m 

■ -** 

Digitized by Google 



74 iV^ Mineral-kropp, 

i 

Förmodligen är det fejenbundet väte. Qvan- 
titeten är i alla fall ganflsa ringa. Om det 
felenfyrade fältet, fom på detta fatt (kall re-» 
duceras, håller arfenik, få får man felenium 
fmittad deraf, och de gafer, fom under re* 
duäion utvecklas, lukta ftarkt af h vitlök* 

5, Selenbundet väte. 

Om felenium fammanfmältes med kali- 
um och masfan öfvergjutes med vatten, få 
upplöfes den utan all gasutveckling till en 
mörkröd vätlka, fom är hydrofelen-kali. Blan- 
das vätfkan med faltfyra, få fälles en por* 
tion felenium, och vätlkan får lukt af fvaf- 
v el bundet väte; men ingen fräsning upp- 
kommer, om icke lösningen är ganlka con- 
centrerad. 

Om felenkalium, i flället att läggas a 
vatten, i en diftillations-apparat öfvergjutes 
sned faltfyra, få fväller masfan ut, färgar 
fig röd, mycket felenium afikiljes i löfa floc- 
kor, och felenbunden vätgas utvecklas. Om 
denna gas uppfångas öfver kokadt vatten, 
få upplöfes den deraf efter hand fullkom- 
ligt; vattnet får deraf ingen färg, men om 
en (lund vifar fig deri en ringa rödagtig o- 
klarhet , hvilken fynes härröra från en por- 
tion felenium, fom luftan i vattnet fkiljdt 

från 
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från fitt väte. Det med felenbunden vätga* 
impregnerade vattnet fmakar hepati&t, rod- 
nar lakmuspapperet, fårat färgar huden röd» 
brun, få att fläcken ej kan borttvättas. I 
luften blir det efterhand uppifrån oklart, 
färgar fig rödt och affätter felenium i lätta 
kåfvor. Salpeterfyra i ringa mängd tillblan- 
dad förftörer ej det felenbundna vätet, och 
vattnet behöll i mina förfök ännu 12 tim- 
mar efteråt egenfkaperj att fälla metailfalter. 
Selenbunden vätgas afdunftar ej få lätt från 
vattnet, fom fvafvelbunden vätgas; deraf 
kommer att »vattnet får en långt obetydliga- 
re lukt af felenbunden än af fvafvelbunden 
vätgas. Ett med hälften af fin volum felenbun- 
den vätgas impregneradt vatten luktar ganika 
fvagt. Jag har för öfrigt ej haft tillfälle att 
beftämraa till hvad grad denna gas är löslig 
i vatten; men det fynes följa af hvad jag 
redan nämnt , att vatten upptager mera deraf 
än af fvafvejbundet väte. 

Vatten, impregneradt med felenbundet 
väte, fäller alla metailfalter, äfven de af 
zink och jern om de äro neutrala. Fällnin- 
garna äro i allmänhet fvarta eller mörkbru- 
na, och taga metallglans dä de ftrykas med 
en polerad blodften. Härifrån göra likväl 
zink-j mangan- och cer-fällningarn* undan- 
taga 
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tag ; desfe äro köttröda. De förra äro gan- » 
Ika fåkert felenbundna metaller 5 de fednare 
deremot, åtminftone de förda ögonblicken 
efter deras fällning, föreningar af den ode- 
componerade oxiden med felenbundet väte. 
De förvandlas efterhand till felenbundna o* 
xider, på fatt jag längre ned kommer att 
vita. 

Selenbunden vätgas decomponeras af 
luftens och vattnets gemenfamma åverkan 
lättare än fvafvelbunden vätgas. Träffar den 
en fugtig kropp, få abforberas den genaft 
af defs vatten och ger den om få ögonblick 
en cinoberröd färg* då vätet af luften oxi- 
deras. Det feleniym fom då affätter (ig, 
intränger få i poröfa, ferdeles organiika äm- 
nen, att den icke mera kan mekanifkt af- 
ikiljas; ett ftycke vått papper blir rödt tvärt 
igenom , vått träd blir. rödt ett ftycke in i 
veden, och till och med ett ftycke tunnt 
cautfchuksrör, fom blifvit nyttjadt vid ett 
förfök att bereda felenbunden vätgas, fanns 
efter flutadt förfök rödt tvärt igenom hela 
fin masfa. - 

På luftröret och andedrägts-organerna 
frambringar felenbunden vätgas ganfka häf- 
tiga verkningar, h vilka fynas lätt kunna 
blifva vådliga. Defs verkan i näfan är förft 

en 
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en lukt, fullkomligt lik den af fvafvelbun- 
den vätgas, men knappad har man hunnit 
känna denna, förr än en pinfam, flickande 
och fammandragande känfla utbreder flg öf- 
ver alla de Hällen af näfans inre hinna , fom 
blifvit träffade af gafen. Denna känfla lik- 
nar ganfka mycket den fom orfakas af kifel? 
haltig flusfpatsfyregas, men den är oändligt 
Våldfammare: ögonen rodna i ögonblicket, 
lukten är alldeles förfvunnen, och vid mitt 
förda förfök att känna lukten af denna gas, 
då en gasbubbla af tilläfventyrs ej mer än 
en ärts ftorlek inkommit i den ena näsbo- 
ren, hade jag för flera timmar få alldeles 
förlorat lukten, att jag utan minfta känning 
kunde hålla den ftarkafte ammoniak under 
näfan. Lukten återkom om 5 till 6 timmar, 
men en ganika häftig och befvärande fnufva 
fortfor i tvenne veckor. 

En annan gång, då jag beredde denna 
gasart, och apparaten ej höll fullkomligt 
tätt, få att en ringa hepatilk lukt kändes 
deromkring, utan att likväl otätheten var 
ftörre än att, då en vattendroppe öäldes der* 
öfver, då och då en blåfa af en knappnåls- 
knapps ftorlek utkom , bar jag apparaten un- 
der rökhufven i laboratorium. Jag kände 
då en fvag Hickning i näXan, fick röda ögon 
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och lindrig fnufva, men till en obetydlig 
grad. Deremot inftällde fig efter en haif 
timme en ganfka pinfam, torr hofta, fom 
lkoftals återkom. Detta varade i flera dagar 
med en ringa upphoilning, hvarvid det upp** 
hoftade fmakade alldeles fåfom en kokande 
upplösning af fublimat luktar. Desfa fym- 
tomer lade fig. likväl för en fpanlk fluga of- 
ver bröftet. Jag tror mig emedlertid kunna 
förfäkra att det qvantum felenium, fom vid 
desfa båda tillfällen kommit att verka på 
mina refpirations-organer, varit mindre, äti 
fom af någon annan fkadlig kropp fordras 
för att åftadkomma merkbara verkningar- 
För att beftättima fammanfättningen af 
felenbundet väte, ledde jag felenbunden vät- 
gas genom en upplösning af ättikfyrad filf- 
veroxid, fom förut var genom kokning be- 
friad ifrån atmospherifk luft. Den dervid 
bildade fällningen uppfamlades, tvättades 
väl med kokande vatten och torrkades vid 
*n temperatur, fom vida öfverfleg +100°. 
Den vägde 1,888 gr. Den upplöftes deref. 
ter genom kokning i faltfyrefri falpeterfyra, 
hvarefter lösningen fälldes med en likaledes 
kokhet mycket utfpädd faltfyra. Det fälda 
faltfyrade filfret vägde 1,844 gr-j fvarande 
e*»ot 1^389 gr. filfver. Det felenbundna filf- 
ret 
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tet innehöll ffiledes 0,499 gr. felenium. Men 
1,589 gram. filfver hade vid defs redudion 
från oxid förlorat 0,1028 fy re, fom för- 
utfätta 0,01363 gr. väte, hvilka varit föret 
tiade med 0,499 g r * felenium. Denna qvan- 
titet felenium Ikulle, för att förvandlas till 
fyra, hafva upptagit 0,2015, e l' cr me d fö- 
ga afvikning dubbelt få mycket, fom filfret 
förlorade. 

♦ 

Af det anförda finner man , att en parti* 
kel af filfret varit förenadt jned 2 partiklar 
felenium, och då filfveroxiden håller 2 par- 
tiklar fy re, fl måfte desfa hafva vid reduo 
tionen upptagit fyra partiklar väte. Det fe* 
lenbundna vätet befiår då till följe deraf af 
en partikel felenium och 2 partiklar väte, 
alldeles likformigt med fvafvelbundet väte. 

Selenbunden vätgas befiår till följe der- 
af på 100 d. af: 

Selenium 97,4- — 495*91 = Se» ' 
Vätgas v 2,6. *u 13,27=2H. 

* ■ • 

.* ■ 

■ 

- 6. Selenium med Svafvel ock Fosfor. 
' Svafuelbundet Seknium. Selenium km 
fammanfmältas med fvafvel i alla förhållan- 
den. En ringa tillfatts af fvafvel, t. ex. en 
procent, gör den mera lättfmält, rödare och 
genomlkinlig. Så länge blanniogen är het f 

ar 



Diai 



8 o Äfy Mineral-kropp, 

är den ogenomfkinlig, fvart och trögflytan- 
de. Under affvalning blir den , fåfom fvaf- 
let, mera tunnflytande, mörkröd. och genom- 
fkinlig, hvilket den efter affvalning behål- 
ler. Blandas å en annan fida en del felenium 
med 100 d. fvafvel, få förena de fig full- 
komligt, och fvaflet får en fmutfigt grågul 
färg. Mindre qvantiteter fvafvel, fom till- 
fattas fvafvelbundet felenium , minfka ej dels 
genomfkinlighet efter affvalning, men gifva 
det en blekare färg. Af mycket fvafvel 
blir den ogenomfkinlig. 

/» 

Det enda mig bekanta fatt att erhålla 
en beflämd förening emellan fvafvel och fe- 
lenium, är att fälla en upplösning af felen- 
fyra med fvafvelbunden vätgas. Liqvidum 
blir oklart och får en (könt citrongul färg, 
men den fvafvelbundna felenium affätter fig 
ganfka trögt. Tillfättes litet faltfyra, få fäl- 
ler den fig lättare, och om blandningen 
uppvärmes, få famlar fig fällningen till en 
bVandgul, näftan röd, elaftifk fammanhän- 
gande kropp, i hvilken beftåndsdelarnes pro- 
portioner äro alldeles de famma, fom följa 
af räkningen, få att 100 d. felenium uppta- 
ga 30| d. fvafvel, och föreningen är = Se 
S 9 . Svafvelbundet felenium , erhållit på det- 
ta vis, är ganlka lättfmält. I kokhetta fam- 

man- 
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manbaka ferlkilta ftycken deraf, utan att 
likväl flyta, och vid några grader deröfver 
kommer det i flufs. Vid en ännu högre 
temperatur kommer den i kokning och di- 
flillerar öfver. Efter affvalning är den då 
gulagtigt röd, genomfkinlig, och liknar fmält 
auripigment. 

Svafvelbunden felenium fönderdelas trögt 
af falpeterfyra>, men lättare af kungsvatten. ■ 
Det olöfla fvaflet är fläcktals rödagtigt till 
färgen och behåller felenium ganfka länge 3 
men få fnart det fmälter i den concentrerade 
fura vätikan , och blir efter affvalning gult, 
få är det felenfritt. Svafvelbunden felenium 
upplöfes af cauftika eldfafta alkalier, famt 
af hydrothyon-alkali 3 lösningen är mörkt • 
brandgul. Syror utfälla fvafvelbunden fe- 
lenium. 

Upphettas och påtandes fvafvelbunden 
felenium i öppen eld, få luktar den förft 
fvafvelfyrlighet, fom fedan blandas med rät* 
tiklukt, hvilken till flut blir rådande. Vid 
knapp tillgång på fyra utvecklas en rättik- 
luktande fvafvelfyrlighet, och felenium fu- 
blimeras. 

Fosforbunden Selenium. Släpper man fe» 
lenium på fmältande fosfor, få upplöfes den 
och lösningen fänker fig i fosforen i form 
vi d«i. F s af ■ * 

■ * • 
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-af röda firimmor, få att fosforbunden fele- 
nium i alla förhållanden kan upplöfas af 
' fmärtande fosfor. Mättas fosforen med fe- • 
lenium, få får man. en lättflytande förening, 
fom efter affvalning har mörk, i brunt dra- 
gande färg, mycken glans 'och glafigt pole- 
rädt brott. Höll blanniilgen fosfor i öfver- . 
fcott, få kan man derifrån öfverdiftijlera i 
maximum fosforbunden felenium. fom då 
öfvergår i röda, icke metallilka, hälft ge- 
nomfkinliga droppar. Efter affvalning är 
den brungul till färgen och kriftallinilk i 
brottet. 

Om fosforbunden felenium digereras . 
med vatten, få oxideras en ringa portion - 
• fosfor, och vattnet håller felenbundet väte^ 
luktar fvagt hepatifkt, grumlas i luften, och 
affätter felenium. Kokas föreningen med en 
lut af cauftikt kali, få upplöiesden, och lös- 
ningen innehåller fosforfyradt kali och hy- 
drofelenkali. Lemnas vätikan i beröring med 
luften, få affätter den felenium, alldeles få- 
' fom hydrofelenkali enfamt. 

Stlenbundet kol. Jag har icke haft till- 
fålle att underföka huruvida felenium och 
kol kunna förenas; men jag har af några 
phenomen, fom inträffat då felenfyrade fal- 
ter behandlas med kokpulver, anledning att 

' * tro. 
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tro en fådan förening verkligen äga rum, i 
hvilket fall den torde vara analog med fvaf- 
velbundet kol, och likafom denna kunna 
förenas med faltbafer. 

» 

7. Selenbundna Mttafler. 

• Selenium förenas fåfom E. negatif, -med 
metallerna, fom deremot äro E. pofitiva, h var- 
vid den med de flefta frambringar ett dylikt 
eldfenomen fom fvafvel, ehuru det till (in 
intenfitet är något fvagare. Att den med 
alla ej frambringar eld, härrörer här, lika- 
fom hos fvaflet, deraf att flere metaller, och 
pftaft de fom borde frambringa det ftarkaftes 
eldfenomenet, fordra till föreningen en få 
hög temperatur, att felenium afdiftillerar in- 
nan blanningen fått den temperatur fom for- 
dras, om föreningen fkall kunna i ett, el- 
ler nå^ra få, ögonblick gå för fig. Detta är 
händelfen med t. ex. jern och zink. 

Selenbundna metaller hafva i det när- 

> 

mafte lika yttre carafterer med de fvaftfel- 
bundna; de flefte af dem hafva ett metallifkt 
utfeende, äro lättfmältare än metallerna 
Ijelfva, och då de ftarkt upphettas i öppen 
eld, förbrinner felenium trögt, med fvag 
azurblå låge och rättiklukt. Att med roft- 
ning bortdrifva felenium är fvårare än att 
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röda bort fvafvel, hvilket tydligen härrö- 
rer från den långt ringare brännbarheten 
hos felenium. De felenbundna metallerna 
löfas af falpeterfyra , men trögare än fele- 
nium enfamt, och några, t. ex. felenbundet 
qvicklilfver , oxideras deraf ganfka trögt. 

Föreningarna emellan felenium och me* 
tallerna Ike ganfoa tydligt i beflämda för- 
hållanden, hvarvid felenium fynes gå lik- 
formiga fteg med fvaflet. Så kan t. ex. kop- 
par förenas med felenium i tvenne förhål- 
landen} det ena då fvafvelfyrad kopparoxid 
fälles med felenbunden vätgas f och det an- 
dra, då denna fällning diftilleras, hvarvid 
hälften af felenium öfvergår och lemnar en 

r 

förening , hvilken , på fatt jag nedanföre kom- 
mer att omtala, äfven finnes fosfil; alldeles 
• fåfom det under lika omftändigheter förhål- ■ 
ler (ig med fvafvel och koppar. Bäfta fat- 
tet att erhålla de felenbundna metallerna 
i fina beftämda föreningsgrader, är utan tvif- 
' vel att fälla deras upplösningar med felen- 
bunden vätgas. Dernäft kommer att blanda 
dem med felenium i ötveffkott och att afdi- 
ftillera öfverlkottet. 

1) Selenbunäet kalium. Om felenium fam- 
manfmältes med kalium, få förenas båda un- 
der utveckling af en röd eld r hvarvid eo 
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liten del af föreningen fublimeras. Det fe- 
lenbundna kalium bildar en fluten, ftålgrå, 
metalliik regulus, fom lätt fläpper glafet och 
är kriftallinilk i brottet. Den löfcs i vatten 
utan gasutveckling och utan lemning, och 
lösningen är mörkröd, ej olik klart porter. 
Syror fälla derur felenium, derföre att det 
hydrofelenkali fom vid upplösningen bildas, 
tillika upplöfer en portion felenium och bil- 
dar felenbundet hydrofelen-kali. 

Om felenium blandas med ett öfverlkott 
af kalium, få (ker föreningen med explolion, 
och masfan utkallas af det i gasform för- 
vandlade öfver&ottet af kalium. Vatten upp- 
löfer föreningen under utveckling af vät- 
gas, men äfven nu med röd färg, fora dock 
drager mera åt vinrödt. 

o) Seknbundtn zink. Det är lika fvårt 
att förena zink med felenium, fom med fvaf- 
vel. Upphettas zink och felenium i flutna 
kärl, få fmälter felenium, drager lig ut öf- 
ver zinkens yta, h vilken deraf likafom amal- 
gameras, och flutligen afdiitillerar felenium 
dcrif rån och lemnar zinkens yta beklädd 
med ett citrongult pulver. Om glödande 
Zink träffas af felenium i ångform, lä Iker 
föreningen med explofion, och kärlets infi- 
da öfverdrager fig med ett citrongult pul- 
ver, 
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ver, fom äfven efter affvalning behåller 
denna färg. Detta pulver är felenbunden 
zink/ hvilken fåledes har all möjelig aria- 
logie med fvafvelbunden zink, fom, på lika 
vis bildad, är ett grågult, icke metallilkt 
pulver. Att det citrongula ämnet är felen- 
bunden zink och ej zinkoxid, bevifes deraf, 
att falpeterfyra under utveckling af nitröft 
gas upplöfer zinken och lemnar felenium 
i form af ett rödt pulver, hvilket, om blan- 

cingen uppvärmes, ockfå upplöfes. 
■ * «* 

3) Selenhindet jern. Om jernfpån blan- 
das med felenium, och blanningen upphet- 
tas, få förenas jernet i ytan med felenium, 

■ 

men utan allt eldfenomen. Deremot om man 
i ett glasrör, fom i ena ändan är tillblåft, 
lägger förft felenium och fedan jernfpån, 
famt upphettar jernfpånen till börjande glödg- 
ning, få förvandlas felenium till gas, fom, 
då den går igenom jernfpånen, förenar fig 
med jernet och fåtter masfan i glödgning , 
hvilket fortfar få länge något felenium ab- 
forberas. Dervid fammanbakar det felen- 
bundna jernet och täpper ofta vägen for de 
efterkommande ångorna. Det affvalnade 
felenbundna jernet är metallilkt, mörkgrått 
något litet dragande åt gult, hårdt, fcört 
och grynigt i brottet. Roftag felenbuudet 

jern 
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* 

jern föl blåsröret, få afger det en portion 
felenium med rättiklukt, och efter en {lund 
fmälter det till en fvart kula, fom under 
hammaren fpringer fonder, har glafigt brott 
och fynes vara felenfyrad jernoxidul. 

Då felenbundet jern upplöfes i faltfyra, 
utvecklas felenbunden väcgas i myckenhet. 
Förlla verkan af fyran är att bela liejvidum 
blir oklart och cinoberrödt. Det fef ut fom 
fyran från jernet affluljde en portion fele- 
nium i röda flockor, hvilket dock icke an- 
norlunda kan vara händelfen än att det fe- 
lenbundna väte fom bildas, fönderdelas af 
den i vätlkan innehållna atmosferifkä luft, 
äfven fom af luften ofvanför vätlkan, hvar- 
vid vätet fyrfättes och felenium aflkiljes. 
Man finner att få måtte vara deraf, att om , 
under påftående utveckling af felenbundet 
väte, man tager bort lampan under det kärl 
der upplösningen Iker, eller annars afkyler 
apparaten, få att luft får tillfälle att inkom- 
ma till den varma vätlkan , få blir liqvidum 
inom Jå ögonblick grumligt och cinoberrödt 
af fälld felenium. 

Då felenbundet väte utvecklas genom 
upplösning af felenbundet jern, få kommer 
tillika en vätgas, fom har en högft flin kän- 
de lukt, mera obehaglig än den af tackjern f 

och 
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och fom långe filter qvar i apparaten. Den 
upptages ej af alkali, men den fäller en lös* 
ning af qvicklilfver i kall falpeterfyra med 
mört färg. Jag har ej vidare underlökt den. . 
Med ett öfverlkott på felenium förenas det 
felen bundna jernet temmeligen lätt, och 
bildar då ett mörkt eller fvagt brunt pulver, 
fom ej löfes med utveckling af ielenbunden 
vätgas i faltfyra,. och fom i fträng eld afger 
öfverfkottet af felenium. 

vj) SeUnbunden kobolt. Kobolt och fele- 
nium förenas lätt och med eldfenomen. Fö- 
reningen afger i glödgning öfverlkottet af 
felenium , och fmälter till en mörkgrå, me- 
tallglänfande, i brottet bladig masfa. 

5) Selenbundet tenn. Selenium och tenn 
fammanfmälta lätt och med eldfenomen. Ten- 
net blir till en utfvälld masfa, af grå färg, 
fom har ftark metallglans, ferdeles då den 
^tryckes med ett polerflåt och på de flällen, 
fom legat emot glafet. För blåsrör decom- 
poneras denna förening lätt, utan att fmäl- 
ta, felenium röker bort och tennoxid åter- 
flår. 

6) Selenbunden koppar. Om fvafvelfyrad 
kopparoxid fälles med felenbunden vätgas, 
få får man en fvart fällning i grofva kåfvor, 
fora efter torrkning blir mörkgrå och anta- 

ger 
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ger metallglans då den ftrykes med en po- 
lerad blodlien. I diftillation afgér den hälf- 
ten af Q 1 1 felenium. 

Koppar och felenium fammanfmälta med 
eldfenomenen, och föreningen flyter långt 
innan den glödgar. Den är till färgen mörkt 
ftålgrå, brottet är tätt, och den liknar till 
utfeendet fvafvelbunden koppar. Sönderde- 
las trögt i roftning. Ger i början mycket 
, felenium, men förändras fedan ganfka lång- 
famt, och efter en lång påblåsning i yttre 
lågen åter flår en kula, fom går fonder un- 
der hammaren och är mörkgrå i brottet. 

7) Selenbundet bly. Bly och felenium 
förenas med eldfenomen. Blyet utfväller der- 
vid till en ljusgrå porös masfa, fom icke 
fmälter i glödgning, är mjuk, tager politur 
och blir då filfverhvit. I öppen eld afdun- 
flår förö litet felenium och fedan vid (trän* 
gare eld felenbundet bly i form af en tjock, 
hvit rök, och det fom återftår, kan i en 
mycket ftrang hetta fäs att begynna fmälta. 
Vid en' länge fortfatt lindrig påblåsning i 
yttxe blåsrörslågan förvandlas det till bafilk 
felenfyrad blyoxid, fom flutligen i ett ögon- 
blick kryper in i kolet och lemnar ett filf- 
verglänfande öfVerdrag af återftäldt felen- 
bundet bly. Rent bly upptager i ftrang eld 

en 
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en portion felenbundet bly, blir hvitare 
och förlorar i mjukhet och fmidighet. • 

8) Selenbundet Jtlfuer. Silfver fvartnaraf * 
ingor af felenium. Upphettas båda tillfam- 
ttian, få förenas de under eldfenomen, och 
man får en ganfka lättfmält masfa , hvarutur 

t öfverlkottet af felenium kan afdittilleras. 
Masfan får då grå färg och, få länge den 
flyter, fpeglande yta. Den fmälter lånj;t in- 

. san den glödgar. Efter affvalning är den 
grå, kan plattas temmeligen mycket innan 

' den fpricker, och vifar ett mörkgrått och 
bladigt kriftallinifkt brott. Upphettad för 
blåsrör afger den i förfta ögonblicken en 
portion felenium och blir fed^n fvårfmältare. 
Under fortfatt eld fortfar den att vara fly- 
tande, men afger ganlka obetydligt Xelenium. 
Det på detta fätt behandlade felenbundna 
filfret än nu fmidigare än förut, men brifler 
likväl under hammaren med ett mörkgrått 
bladigt brott. 

Då ett upplöft filfverfalt falles af fe- 
lenbunden vätgas får man en fvart fällning, 
"fom efter torkning är mörkgrå och pulver* 

■ 

% formig. Upphettad, fmälter den förft vid 
glödgning, ger i diftillation intet felenium 
ifrån fig, och ftelnar till ett nära filfverhvitt 
korn. I öppen eld, t. ex. för blåsröret, afger 

det 

* 

s 
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det föga felenium och förändras obetydligt 
af en längre påblåsmng. Desfa omftändig- 
heter fynas utvifa att filfver förenas med 
felenium i tvenne förhållanden, fom båda 
äga beftånd i glödgningshetta, och af hvil- 
ka föreningen med det mefta felenium Sr 
ganlka lättfmält. I roftningén bortgår öfver- 
ikottet af felenium, och föreningen i minimum * 
fora då återftår, fy nes vara denfamma med 
den fom fås genom filfverfaltets fällning med 
felenbunden vätgas. Silfret kan iqke befri- 
as från felenium genom fmältning, h varken 
med borax eller alkali. Icke eller jern af- 
ikiljer filfret ur felenbundet filfver, fåfom 
det Iker ur fvafvelbundet filfver, utan det 
felenbundna filfret förenas med jernét tilL 
en flrängfmält, fcör, i brottet kornig gulag- 
tigt mörkgrå masfa; men om denna fedan 
fmältes med borax, få upptager denne ef- 
ter hand jernet och felenium, båda förmod- 
ligen oxiderade, och man får en filfverregu* 
lus omgifven af ett fvart glas. 

Selenbundet filfver löfes i kokande fal- 
peterfyra, och under affvalning anlkjuter 
felenfyrad filfveroxid, eller, om lösningen 
blandas med kallt vatten, fälles den i form 
af ett hvitt pulver. 

9) SeUnbundtt qvickfilfver. Med qvick- 
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lilfver förenas felenium i fammanfmältning,' 
Om qvickfllfret råde*, få kan öfverlkottet 
afdiftilleras , och i jetorten återftär en tenn- 
hvit, fammanbakad masfa, fom icke fmäl- 
ter, men fom fublimeras i glänfande bladi- 
ga kriftaller af en tennhvit färg. 

Om felenium råder, få afdiftilleras det- 
ta förft, och fedan kommer ett mörkare, 
mindre redigt anlkjutet fublimat, fom fynes 
vara i maximum felenbundet qvickfilfver - 
och fift kommer den tennhvita förenin- 

1 

gen. 

Selenbundet qvickfilfver angripes föga 
äfven af kokande falpeterfyra. Det förvand- 
las under fortfatt kokning till ett hvitt pul- 
ver, fbm är felenfyrad qvkrkfilfveroxidul, 
och falpeterfyran håller fri felenfyra upp- 
löft. Afhålles liqvidum och faltfyra tillflås , 
få färgar fig masfan i ögonblicket röd af fe- 
lenium, fom reduceras, och faltfyran upplö- 
fer qvickfilfveroxid, bildad på bekoftnad af 
en portion felenfyra. Detta fenomen inträffar 
ftundom vid utdragning af felenium ur det 
röda fvaflet, och brydde mig ganfea ofta, 
då jag icke kunde finna någon orfak hvar- 
före felenium af tillflagen faltfyra ftulle re- 
duceras, intill defs jag lärt känna den fe- 
lenfyrade qvickfilfveroxidulens förhållanden. 

Se- 
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Selenbundet qvickfilfver löfer fig med 
utmärkt häftighet i kungsvatten. 

10) Selenbunden Vtsmut. Vismut och fe- 
lenium förenas lätt under ett fvagt eldfeno- 
men. Den flyter vid glödgning med fpeg- 
lande yta. Affvalad ger den en filfver- 
hvit, glänfande, i brottet flarkt kriftällinifk 
masfa. 

11) Guld och Bhodium har jag på torra 
vägen ej kunnat förena med felenium; men 
tviflar ej att denna förening kan fke genom 
fällning med felenbundet väte. 

12) Selenbunden Palladium. Palladium 
förenas lätt med felenium under fvagt eld» 
fenomen, och bildar en ofmält, grå, fam- 
manbakad masfa. För blåsröret afger den 
felenium och fmälter i (träng eld till ett 
korn, fom är hvitgrått, ofmidigt, lkört och 

s kriftallinifkt i brottet. Det innehåller fåledea 
ännu felenium. 

13) Selenlunden platina. Selenium och 
platina i pulverform förenas lätt och under 
lifligt eldfenomen, till ett grått ofmält pul- 
ver. Selenium bortbrännes lätt i glödgning 
och lemnar platinan ren. Platinadeglar an- 
gripas lätt af felenfyrade falter, då de deri 
uppglödgas, eller till och med då man deri 
afdunftar felenfyrad ammoniak till nära torr* 

het. 



Di 



94 Ny Miner aMr opp, 

het. Den felenbundna ytan blir då mörkgrå , 
kan icke Ikuras ren; men felenium bortbrän- 
nes lått derifrån om degeln glödgas en ftund 
utan lock. 

14) Selen bunden jintimon. Båda förenas 

lätt och under eldfenomen* Föreningen 
fmälter i glödgning och ger, efter affvalning, 
en blygrå, metallilk, i brottet kriilalliferad 
klump. Upphettad till ftark glödgning un- 
der luftens åtkomft, öfverdrager den fig med 
*tt glasartadt flagg. 

15) Selenhunden antimon oeh antimonoxid 
fammanfmälta till en mörkt gulbrun, i tun- 
na lag genomlkinlig glasartad masfa, allde- 
les analog med Vitrum antimonii. 

16) Selenbunden Tellurium. Båda förenas 
lätt, utan eldfenomen. Föreningen är lätt» 
fmält, kommer fnart i kokning och fubli- 
meras till en mörk metallglänfande masfa. 
Oxideras lätt och lemnar efter fig ljufa ge* 
nomlkinliga droppar, fom icke äro flygtiga 
och fom. fynas vara felenfyrad telluroxid. 
Den fublimerade föreningen fmälter långt 
innan den glödgar, är tunnflytande utan feg- 
het, kan ej dragas i trådar, få loin felenium 
enfamt, och är efter affvalning mörkt jera- 
grå, fkör och ftarkt kriftallinilk i brottet. 

17) Selenbunden AtJei^K Mefallifk arfenik 

upp- 
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upplöfes efter hand i fmältande fel en i um. 
Det fom af någondera kan vara t ill lätt i ö f- , 
verlkott, fublimeras, och man får en lätt- 
fmält fvart masfa. Vid rödglödgning kom- 
mer den i kokning och ett fublimat erhål- 
\ les , fom fynes vara i maximum felenbunden 
arfenik. Sedan flyter föreningen under fort- 
fatt glödgning utan all rörelfe. I full hvit- 
glödgning öfverdiftillerar den i droppar. 
Efter affvalning är den fvart, dragande i 
brunt , med fpegelglänfande yta och glafigt 
glänfande brott. 

»i • 

w i « 

g. Selenbundna alkalier, jordarter och metall- 
oxider. 

Selenium har famma egenikap fom 
fvafvel, att directe förena fig med ftarkare 
laltbafer till egna arter af hepar, och desfa 
föreningar likna till lukt och fmak fvaflets 
föreningar med faltbafer till den grad, att 
om ej deras röda eller mörkbruna färg gjor- 
de en lätt märkbar fkillnad, fkulle man vid 
förda anblicken kunna anfe dem för fvaf- 
yelföreningar. I detta hänfeende Ikiljer den 
. fig från tellurium, fom h varken på våta 
eller torra vägen låter förena fig med d$ 
eldfafta alkali er na, om den icke förut är 
förenad med väte. 

St. 
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Srlenbundet kali. Om felenium i pulver*, 
form kokas med en concentrerad lut af cau- 
ftikt kali, få upplöfes den efter hand och 
man / får en vätlka af få mörk ölfärg, att 
den är ogenomlkinlig. Den har en fullkorn* 
Jigt hepatifkt fmak, alldeles lik den af fvaf- 
vellefver. Syror fälla derur felenium , men 
ur den genomgångna klara vätfkan fäller 
fvafvelbunden vätgas en liten portion fele- 
nium, till bevis att vid denna upplösning 
ockfå bildat fig en portion fejenfyjra och fe- 
lenbundet väte. 

Smältes felenium med cauRikt kali i 
ett glaskärl, få förenas de ganlka lätt och 
felenium qvarhålles af alkalit i glödgning. 
Föreningen är i ytan mörkbrun; men den 
mot glafet liggande fidan har en cinoberröd 
färg. Det felenbundna kalit löfes lätt i vat- 
ten och fugtas långfamt i luften. 

Blandas felenpulver med pulvriferadt 
bafilkt kolfyradt kali, och blånningen upp- 
hettas i en gasutvecklings apparat, få er- 
håller man mycket kolfyregas, och felenium 
förenar fig med kalit till en fvart, utfvälld 
porös masfa, fom ännu vid börjande glödg- 
ning ej fmälter. Den fvalnade masTan ger 
ett brunt pulver. Öfvergjuten med en ringa 
qvantitet vatten , upplöfes den med mörk 
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ölfärg. AF ' mera tillfatt vatten utfälles en 
del af felenium i cinoberröda kåfvor, och 
liqvidumfår en blekare färg. Har man ta* 
git öfverfkott på felenium, få fräfer alkalit 
ej mer med fyror \ men om alkalit råder, 
få behåller felenium fig bättre qvar i upp- 
lösningen då vatten tillfättes. 

Selenbnnden ammoniak. Cauftlk ammoniak 
upptager icke felenium, hvarken då metal- 
len behandlas med ammoniakgas eller med 
liqvid cauftik ammoniak. Men om felenbun* 
den kalkjord blandas med falmiak och blan* 
ningen diftilleras, få öfvergår i förlaget en 
röd vätflu, fom fmakar ftarkt hepatifkt, lå* 
ter blanda fig med vatten, och fom, lemnad 
åtfigfjelf i öppen luft, afdunftar ammoniak 
och lemnar återfläldt felenium af en mörk 
blygrå färg. UtfpWes felenbunden ammQ- 
niak med mycket vatten och lemnas i öp» 
pen luft, få blir den omen ftund oklar och 
är gul i genomfeende, men i återkaftadt 
ljus blekröd. Det dröjer länge innan fele- 
nium fullt affätter fig. Vid beredning a£ 

felenbunden ammoniak går mycket ammoni» 
ak bort kgasform* och felenium fublimeras 
i retorthalfen, få att denna förening är gan- 
fta lös, och af fjelfva procesfen till defs 
beredning till en del . decomponeras. I re» 
VI Del. x G tor- 
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torten återftåf , jemte faltfyTad kalk , en por- 
tion öt ver fl ö digt tillfart felenbunden kalk, 
fom nu, på bekoftnad af vattnet i ammoniak- 
f al t et, förvandlat en del af fe le ni um till fe- 
lenfyra och en annan del till felenbundet 
väte , få att då masfan öfvergjutes med falt- 
fyra , vätlkan får lukt af felenbunden vätgas 
och grumlas i luften med affättande af fe- 
lenium. 

Selenbunden kalk. Om felenhim blandas 
med ren cauftik kalkjord, och blanuingen 
upphettas till nära glödgning få förena de 
lig, och man får en fvart eller mörkbrun 
hopfintrad masfa, fom efter affvalning har 
hvarken fmak eller lukt, och är olöslig i 
vatten. Den ger ett mörkbrunt pulver di 
den rifves, och fyror affktlja derur felenium 
i utfvällda röda kåtvor , till bevis att den 
icke varit en blott mekanilk blanning af kalk 
med felenium. 

Om den mörka föreningen upphettas 
till glödgning, få afger den felenium och får 
en ljud rödbrun färg. Den ger nu genom 
rifning ett köttrödt pulver, och är för öfrigt 
lika olöslig och fmaklös, fom den i maxi- 
mum felenbundna kalkjorden. _ Blandar 
man en upplösning af faltfyrad kalkjord med 
en upplösning af felenbundet alkali, få får 

man 
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öian en köttröd fällning, fora utgör famma 
förening. 

Jag har fått felenbunden kalkjord ktU 
ftalliferad, då en lösning af hydrofelenkalk 
i vatten i ett ofullkomligt korkadt glas fmå- 
ningom decomponerades af luften. Vätfkan 
förlorade fin färg och felenbunden kalk af- 
fattes på ytan. På kärlets fidor fatte fig fmå 
mörkbruna , ogenomlkinliga kriftaller af, få 
vidt jag för kriftallernas ringa dimenfion 
kunde märka , fyrfidiga prismer med tvärt 
aflkurna ändar. De flefte hade fatt fig .till- 
famman 3 och g mecf vinklar af 120° emel- 
lan figj hos några voro vinklarna ej allde- 
les lika flora, och hos några hade bildat 
fig ftjernor af 4 och 5 ftrålar. Vätfk^ii höll # 
ännu kalkjord upplöft. 

BaryU, Strontian-, Talk-, Ler-jordf- och 
Bfriga jordarters faher gifva med felen- 
bundet kali olösliga köttröda föreningar, ur 
hvilka fyror afftilja felenium. Baryt- och 
.ftronti*njord behålla felenium i giödgning. 
Från de andra kan den i diftillation utjagad. 

Om ett fhetallfalt blandas med felenbun- 
det alkali, få falles felenium tillika med 
raetalloxiden. Detta ftulle inträffa äfven om 
emellan båda ingen frändlkap gaf ves ; men * 
det är alla anledningar att flu*a, att, då fe- 
t- G 2 leni- 
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lenium har en få afgjord frändlkap till de 
ftarkare faltbaferna, den icke eller (kall fak- 
na den för de fvagare, hvadan fåledes des* 
fa fällningar visferligen böra anfes för felen- 
bundna metalloxider. Jag har med desfa 
föreningar icke gjort några fpeciella för fö k; 
jag har blott öfvertygat mig om deras till- 
varelfe. % 

Svaflet delar denna egenlkap med fele- 
niumj men äfven de fvafvelbundna metall- 
oxiderna äro hittills öunderfökte. Jag har i 
Lärboken i Kemien, 2 Del, p. 113, 21g, 
vifat att jernoxidul och ceroxidul båda kun- 
na äfven på torra vägen fvafvelbindas. 

Selenium har flutligen äfven den egen* 
Ikapen gemenfam med fvafvel att upplöfas i 
fmäU vax och i feta oljor; men den uppta- 
ges icke af flygtiga. En upplösning af fele* 
nium i bomolja är i genomfeende brandgul, 
men i återkaftadt ljus är den blekröd och 
fer oklar ut. Vid luftens vanliga tempera- 
tur har den confiftens af en fal va, och för- 
lorar den röda färgen i det den fielnar; men 
färgen återkommer då den fmältes. Före- 
ningen har ingen hepatift lukt, och feleni- 
um har vid denna upplösning icke decom- 
poneradt någon del af oljan. 

• * - ' . . . * r 

g. Ä. 
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.9. Selen fy rade Salt er. 

Selenfyran är en temmeligt ftark fyra. 
Den tager filfveroxid från falpeterfyra , och 
blyoxid både från faltpeterfyra och faltfyra. 
Den utjagar, genom defs mindre flygtighet, 
både faltfyra och falpeterfyra från ftarkare 
baferj men måfte deremot' genom lin egeriv 
flygtighet ge vika för fvafvelfyra , fosforfy- 
xa, arfenikfyra och boraxfyra. I allmänhet 
taget, fynes den likväl i frändfkaper täfla 
med , eller kanfke flå något efter arfenikfyran. 
Defs neutrala falter, med alkali till bafis, 
hafva, lika fom de fosforfyrade, arfenikfy- 
rade och boraxfyrade, den egenikapen att 
fmaka och reagera af alkali. Alla neutrHa' 
falter med andra bafer äro olösliga, eller 
åtminflone ganlka fvårlöfta. I desfa falter 
håller felenfyran två gånger bafens fytte* 
och defs inättntogscapacitet är z= 14,37* Den 
ger fura falter af tvenne mättningsgrader 5 
i den förfla upptager bafen dubbelt få myc- 
ket fyra fom i det neutrala faltet, och <Ies- 
fa falter äro alla lösliga i vatten; några ba- 
fer, t. éx. blyoxid, filfveroxid, qvickfilfver- 
oxidul, kopparoxid, frambringa inga fura 
falter. I de fura falterna af förfta mjittnings- 
graden, fom jag för korthetens ikull vill 
kalla bifeleniater, håller fyran 4 gånger ba- 
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fens fyre. De med alkali till baGs reagera 
tydligt för fyra, och man kan icke få någon 
fullt neutral förening emellan felenfyra och 
alkali på annat fatt, än att man blandar lös- 
ningar af det neutrala med det fura faltet 9 
tills vätfkan icke mer reagerar , men afdunft- 
ning aflkiljer det fura faltet i kriflaller och 
det. få kallade neutrala blir qvar i fo- 
lution och reagerar alkalilkt. I den högfta 
mättningsgraden , fom jag vill kalla qvadri- 
feleniater, är bafen förenad med 4 gånger (a 1 
mycket fyra fom i det neutrala. Jag har fö- 
ga gjort mer med denna klafs af felenfyra- 
de falter, än öfvertygat mig att de med nå- 
gra bafer, ferdeles alkalierna, verkligen 
exiftera. 

Selenfyran har deremot en flor obenä- 
genhet att gifva bafiika falter, och med få- 
dana bafer fom med andra fyror lätt ge ba- 
fiika falter, t. ex. blyoxid, kan man ej få 
ett bafiflU felenfyradt falt genom digeftion 
med cauftik ammoniak, oagtadt annars neu- 

i 

tral felenfyrad blyoxid i diftillationen fläp- 
per en del af fin fyra och lemnar ett bafiifkt 
falt Med kopparoxid ger den dock ganfka 
lätt en bafilk förening. Jag har likväl ej 
haft tillfälle att utforika fyrans och bafens 
relativa förhållanden i de bafiika falterna- 
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Selenfyrade falter undergå oftaR vid den 
lindrigare bränning en partiell decorapofi* 
tion, fom härrörer från främmande bränn- 
bara ämnen , hvilka vahligen vid hvarje be- 
handling kunna till någon liten qvantitet 
inblanda (ig , ferdeles från filtra. En liten del 
af felenfyran fönderdelas och felenium flan- 
nar i förening med bafen. Alkalifaker upp- 
löfas då med rödagtig färg och fyror fälla 
derur felenium , och då jordfalterna upplö- 
fas i faltfyra , blir felenium olöft i röda kåf- 
vor. . Denna omftändighet inträffar icke om 
faltet innan bränningen blandas med litet 
falpeter, hvars fyra då företrädesvis fonder- 

Blandas felenfyrade falter, med alkali 
eller jord till bafis, med kolpulver och upp- 
hettas, få reduceras felenium , men behäl- 
ler fig qvar i förening med bafen om det 
Sr ett alkali eller en alkalifk jord. Från de 
andra utjagas den i glödgning. Vid desfa 
fönderdelningar uppkommer ingen detona- 
tron* Selenfyrade metallfalter reduceras af 
kolpulver i allmänhet till felenbundna me« 
tallen . 

Selenfyran ger åt defs falter ingen af 
fyran beroende egen fmak; de alkalilka fal- 
terna hafva en fvag, men rent falt fmak, 

lik 
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lik de faltfyrades och fosforfyrades, och jord 
och metallfalter fmaka af båten, likafom dpt 
händer med andra fyrors falter. 

\) Selen/yr adt kali. Det neutrala fal* 
tet är lösligt i vatten näftan ! alla propor- 
tioner. Efter afdunftning till honingsftadga 
öfverkläder det fig med en faltlkorpa, be- 
flående af fmå kriftallkorn, hvars form jag 
ej kunnat beftämma. Desfa korn fatta fig 
ock på bottnen af kärlet. Det anlkjuter ej 
under vätfkans affvalning , utan måfte fort- 
farande afdunftas. Det intorkar flutligen till 
en ojemn ikroflig faltmasfa , fom litet fugtas 
i luften. I eld flyter det vid börjande glödg- 
ning och är då gulagtigt, men blir hvitt un- 
der affvalning. Detta falt är ej lösligt i al» 
kohol. 

Bifeleniatet anlkjuter trögt, (edan masfan 
fått ftadga af tunn fyrup, då den under af- 
fvalning bildar fjäderlika kriflaller, fom 
flutligen fylla hela masfan få att den ftelnar. 
Det fugtas i luften. Löfes till ringa del i 
alkohol. -Afger öfverfkottet af fyra unders 
fortfatt glödgning. . ..: i. : .. * 

Qvadrifeleniatet fås ej att anlkjuta, och 
om det intorkas, deliquefcerar det ^anlka 
häftigt. — > • * • 

2) SeUnfyradt natrpnt Det neutrala' 
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faltet är ytterft lättlöft i vatten. Smakar- likt 
borax. Sedan defs lösning fått fladga af ett 
extract fätter den under fortfatt afdunftning, 
men ej genom affvalning, fmå kriflallkorn , 
och vätlkans yta öfverdrages med en emalj- 
hvit lkorpa. Fullt intorkadt behåller det 
fig oforändradt i luften. Löfes ej af al- 
kohol. 

Bifeleniatet anlkjuter förft fedan defs upp- 
lösning blifvit afdunftad till fyrups fladga, 
då liqvidum på ett kallt flälle lemnas åt (ig 
fjelft. Det bildaT en famling dels af ftjern- 
formiga figurer, dels af fmå gryft, fom be- 
ftå af concentriika ftrålar. Saltet fatifcerar 
icke; men då det upphettas, förlorar det 
vatten och fmälter fedan till ett ljusgult li- 
qvidum, hvilket efter affvalning -är hvitt, 
kriftallinifkt och ftråligt i brottet. Vid bör- 
jande glödgning bortgår öfverlkottet af fe- 
lenfyra i form af en hvit rök, och lemnar 
^flutligen det neutrala faltet. 

Quadrifeleniatet anlkjuter i flrålar , då 
det lemnas i frivillig afdunftning. Fatifcerar 
icke. 

' , - Det felenfyrade naironet tjente mig till 
utrönande af de alkali (k a fal ter nas mättnings- 
grad, jemförelfevis med jord- och metall- 
falternas. Emedlertid är analyfen af desfa 

fal- 
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fälter ej få enkel, fom man borde vänta; 
att blanda en upplösning af felenfyradt na- 
tron med faltfyra, och utfälla felenium med' 
fvafvelbundet väte , lyckas ej. Då man ej får 
någon fällning mer och tror fig hafva fahfy- 
rad t natron i vätfkan, få finner man att un- 
der afdunftning fvafvelbundet felenium å nyo 
affätter fig , och då faltmasfan flutligen glöd- 
gas, luktar den ftarkt felenium och degeln 
blir felen bunden. Det fatt h varpå denna 
analys bäd lyckades, var att blanda torrt 
felenfyradt natron i pulver med dubbelt defs 
vigt ren falmiak, och i diflillation upphet- 
ta bianningen till defs att falmiaken och fe- 
lenium blifvit förflygtigade, h varefter falt- 
fyradt natron återftod och kunde vägas. 

100 d. länge fmält och fedan-pulvrife- 
radt felenfyradt natron gåfvo på detta fätfc 
66f d. faltfyradt natron, fvarande emot 35,5 
d. natron. 100 d. felenfyra mätta fåledes 
55 del. natron, hvars fyre är 14,11, eller 
något litet mindre än det, efter fyrans för- 
ut anförda mättnings-capacitet, borde ut- 
falla. 

100 d. af det kriftalliferade och fedan 
varfamt fmälta bifeleniatet (h varvid likväl 
ej kunde förhindras att ett fpår af fyra för- 
jagades med vattnet) gåfvo, i en på nyfs 
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anförda fatt anftälld analys, 4lf p. c. fåltfy- 
radt natron, hvari natronet utgör 22,17 d. 
IOO d. felenfyra hade fåledes varit förena- 
de med 28*48 d« natron, h vilka innehålla 
7,5 d. fyre, h vilket är något litet mer än 
hälften af hvad fyran i det neutrala faltet 
upptagit. För öfrigt bör jag anmärka att 
desfa falter äro gan&a fvåra att få precift 
på mättningspunden ; ty i det neutrala hän- 
ger den (ifta portion öfverlkjutande fyra en- 
vift q var vid glödgningen, och i bifelenia- 
tet kan man f vår ligen aflägsna allt vatten 
utan att litet af fyran följer med. 

g) Selenfyr ad Ammoniak. Det neu- 
trala faltet fås då felenfyra upplöfes i con- 
centrerad cauftik ammoniak i litet öfverfkott 
och vätikan lemnas i ett öppet kärl på ett 
tempereradt ftälle. Den anfkjuter dervid ef- 
ter hand, dels i fjäderlika kriftaller, dels i 
fyrfidiga prismer, dels i fneda fyrfidiga taf- 
lor. Kriftallerna fugtas åter i luften. 

Bifeleniatet bildas då det föregående fal- 
tets upplösning lemnas åt tig fjelf, hvarvid 
ammoniak med vattnet afdunftar och en ftrå- 
ligt kriftallinilk faltmasfa aflatter fig. Den 
förändras icke i luften. . 

Qvadrifeleniatet fås då det föregående 
faltet antingen afdunftas i värme eller blan- 
das 
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das med mer fyra. Det kan icke fås att 
anlkjuta, och om det afdunftas till torr- ^ 
het, få blir det fnart i luften åter tunnfly. 
tände. it - ^ ,, ; - • • 

l Upphettas felenfyrad ammoniak för fig 
fjelf i diftillationskärl, få bortgår förft am- 
moniak och vatten , hvarefter faltet begyn* 
ner fönderdelas på ett fådant fätt, att ammo- 
niakens väte, reducerar felenfyran 3 qväfgas 
och vatten utvecklas då i myckenhet, litet 
qvadrifeleniat fublimeras och öfvergår med 
vätlkan i förlaget, eller ftundom affätter lig 
i torr form i retortens hvalf , och på bottnen 
flyter fmålt felenium. Sönderdelningen (ker 
med häftig fräsning , men utan detonation, 
åtminftone vid de fmå qvantiteter hvarmed 
jag haft tillfälle att arbeta, 

4) Selen/yrad B aryt jord. Den neu» 
trala föreningen är ett i vatten olösligt hvitt 
pulver, fom icke förändrar färgen på rod* 
nadt lakmuspapper, och fom löfes få väl i 
felenfyra, fom i faltfyra och lalpeterfyra. 
Saltet fmälter icke vid den temperatur fom 
fmälter glas, och fy nes icke innehålla nå- 
got kemilkt bundef vatten. . 

Biftleniatet fås då kolfyrad baryt upplö- 
fes i felenfyra, få länge någon fräsning upp- 
kommer. Afdunftas lösningen få anlkjuter 
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faltet 1 runda, ftundom på ytan polerade, 
korn, fammanfatta af concentriflia flrålar. 
Om faltet faknar allt öfverfkott på fyra, ut- 
om den fom bifeleniatet innehåller, och lös- 
ningen lemnas till frivillig afdunftning , få 
anfkjuter den i en- emaljhvit, oredig, kor- 
nig faltmasfa, fom långfamt åter upptages a£ 
vatten. Blapdad med cauftik ammoniak f al- 
lés det neutrala faltet. 

2 gr. neutral vattenfri felenfyrad baryt- 
jord upplöftes i faltfyra, hvarvid litet fele- 
nium aflkiljdes, fom åter upplöftes genom 
tillfatts af falpeterfyra. Barytjorden utfall* 
des med fvafvelfyra och gaf 1,765 gr. fvaf- 
velfyrad baryt, fvarande emot l,t586 gr. 
barytjord. 100 del. felenfyra hade fåledes 
varit förenade med 137,7 d. barytjord, hvars 
fyre är 14,38 , eller få lika man kan vänta 
det med fyrans från defs fammanfättning be- 
räknade mättningscapacitet. 

1,271 gr. vattenfritt bifeleniat, på lika 
lätt behandlade, gåfvö 0,735 gr. fvafvelfyrad 
barytjord, fvarande emot 0,5153 gr. baryt- 
jord. 100 d. felenfyra hade fåledes varit 
förenade med 68 d. barytjord , hvilket , med 
en obetydlig af vikning, är hälften mot i det 
neutrala, få att här famma förhållande äger 
rum, fom vi funnit hos natronfalterna. 

5) S$. 
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m 5) Selen/yrad Stroni immj or i. Der 
neutrala Ca ltet är ett olösligt b vitt pulver. 
Bifdmattt fås då kolfyrad ftrontianjord till 
frasningens upphörande löfes af felenfyra. 
Det affaiter fig under fanåningom fkeende 
afdunftning i form af en emaijhvit, föga el- 
ler icke kriftallinifk mas fa, fora åter gan&a 
trögt upplöfes äfven i kokande vatten. Tor- 
ra faltet fmälter då det upphettas, afger fitt 
vatten och utfväller derefter till en porös 
masfa, hvarur under fortfatt bränning öfver- 
(kottet af fyra utjagas. Det åter flående neu- 
trala faltet fmälter icke. 

■ 

6) Selen/yrad kalkjord. Det neutrala 
fal tet är fvårlöfi , och faller fig då kolfyrad 
kalk upplöfes i felenfyra. Efter torkning 
är det kriftallinifkt och lent för känfeln , all- 
deles fåfom kolfyrad kalk. Detta falt fmäl- 
ter i glödgning. Det angriper dervid gla- 
fet ganika ftarkt och en fräsning uppkom- 
mer, h var vid glafets, men icke faltete, mas- 
fa fyller (ig med blåfor,, fom efter hand ut- 
vidga fig och genombåra glafet, få att det 
fmälta fältet utrinner. Denna egeplkap, fom 
detta falt har gemenfam med felen fy rad talk- 
jord och felenfyrad manganoxidul, år ett 
ganika befynnerligt fenomen, fom jag ej rätt 
kan förklara* j 
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JBifeleniatet är lösligt i vatten och, anfkju- 
éQt till fifta droppan i fmå prismati&a kri- 
ftaller, fom ej förändras i luften. Cauftik 
ammoniak utdrager öfverlkottet af fyra, Äf- 
venfå utjagas den i bränning. 

7) Se len fy rad Talk jor d. Selenfyran 
fönderdelar kolfyrad talkjord utan att upp- 
löfa den. och bildar ett fvårlöft neutralt 
falt, fom efter torkning är kriftalliniflU. 
Detta falt löfer fig i mycket kokande vat- 
ten f och anfkjuter ur denna upplösning under 
fortfatt afdunftning i fina korn, hvilka un- 
der förftoringsglas vifa fig dels fåfom fmå 
4-fidiga taflor, dels fåfom fmå 4-fidiga pris- 
mer. Upphettas detta* falt få ger det fitt kri« 
ftallvatten och blir emajlhvitt. Smälter ej 
i glödgning, och lläpper icke fin fyra, men 
angriper glafet, fom genombåras af en mängd 
blåfor. 

BifeUniaUt fås då det föregående upp* 
löfes i felenfyra, Och den i öfverfkott till- 
fatta fyran utdrages med alkohol, h var vid 
det affkiljes i form af en mjuk, degig mas* 
fa, fom fugtas i luften. Det låter f vår li gen 
bringa fig till någon flags anfkjutning. 

8) Selen/yrad Lerjord. Det neutrala 
faltet är olösligt. Det fås då faltfyrad lerjord, 
genom afdunfining beröfvad allt öfverfkott 
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på fyra, löfes i vatten och fälles med bi fe 
leniat af ammoniak. En upplösning af ålan i 
fälles deraf icke, utan der ti 11 fordras ett 
neutralt felenfyradt alkali. Fällningen är ett 
hvitt pulver, I bränning ger den forft vatten 
och f^dan fyran. 

' Bifeleniatet fås då det föregående, eller 
lerjordshydrat, upplöfes i felenfyra och li- 
qvidum afdunftas. Det intorkar till en gum- 
milik, färglös, vattenklar masfa. ' 

, 9) Selen/yrad Berytljord är ett hvitt 
olösligt pulver. Bifeleniattt är lösligt och . 
intorkar under afdunftning till en gummilik 
masfa , fom får fprickor. Båda förlora fin 
fyra i glödgning» . ' ' 

10) Selenfyrad Ttterjord bildar en 
hvit oftlik fällning, fom ej löfes i öiverfkott 
af felenfyra. Efter torkning är den ett hvitt 
pulver, fom i bränning ger förfl vatten och 
fedan fyran. 

11) Selenfyrad Zirkonjor d är ett 
hvitt olösligt pulver. Löfes ej af felenfyra. 
Sönderdelas i bränning. ■ * 

12) Selenfyrad Zinkoxid är ett i vat- 
ten olösligt .kriftallinifkt mjöl. I en högre 
temperatur ger den förft vatten, och fmäl- 
ter fedan till ett gult, genomlkinligt liqvi- 
durrr, fom efter affvalning blir hvitt och 
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kriftallinilkt i brottet. Upphettas felenfyrad 
zinkoxid till Jivitglödgning, få kommer den 
i kokning, felenfyra fublimerasj och flutli- 
gen flelnar masfan ; den är då bafijk felen- 
fyrad zinkoxid, fom af hettan ej vidare fön- 
derdelas. 

Bifeleniatet är lättlöft i vatfen och intor- 
kar till en fprucken gummilik masfa. 

13) Selenfyrad Manganoxidul är 
ett olösligt hvitt pulver, fom i torrkning 
blir till ett finkornigt mjöl, likt kolfyrad 
kalk. Smälter temmeligen lätt utan att afge 
fin fyra, om det ej med detfamma träffas af 
luften, då oxidulen fyrfättes och fyran bort- 
går.. Det fmälta manganfaltet har i högre 
grad än kalk- och talkjordsfalterna den egen- 
fkapen att göra glafet blåfigt. Blåforna gé- 
nombåra glafet och uppftiga på defs yta, der 
de fpricka och lemna hol efter fig, utan att 
det mellanliggande glafet är riktigt flytande, 
och utan att glafet det minfta färgas af man- 
ganfaltet. 

Bifelmiatet är littm och intorrkar till 
en fåltmasfa. 

14) Selenfyrad Uranoxid är ett ci- 
trongult pulver, fom i bränning fläpper fm 
fyra och lemnar grön oxid. Bifeleniatet in* 
torkar till en blekgul, genomflunlig fernisfa, 

VID* H fom, 
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fom, då defs vatten bortjagas, blirogefcoro- 
lkinlig, hvit och kriftallinilk. 

15) Selenjyrad ceroxid liknar den 
föregående till utfeende och forhållanden. 
Åfvenfå bifeleniatet. 

16) Selen/yrad ceroxidul är ett hvitfc 
olösligt pulver, fom löfes i öfverlkott på 
felenfyra, 

• , 17) Selen/yrad jernoxiiduU Jern an* 
gripes föga af felenfyran. Det får efter 
några ögonblick kopparfärg, och fedan är 
all readion upphörd. 

Blandas en upplösning af ett jernoxidul- 
falt med en upplösning af neutralt felenfy* 
radt alkali, få får man en hvit fällning, 
fom fnart begynner draga åt grått, och fom 
gulnar, då den tages på filtrum och tvättas. 
Öfvergjutes ännu våt felenfyrad jernoxidul 
med faltfyra, få fönderdelas den, ferdeles 
om liqvidum är varmt, jernoxidulen fyrfat- 
. tes på bekoflnad af en portion felenfyra, 
och reducerad felenium aflkiljes i form af 
en cinoberröd fällning. Lösningen innehåller 
faltfyrad jernoxid och fri felenfyra. 

Bifeleniatet fås då det föregående faltet 
löfes i felenfyra j eller ett jernöxidulfalt 
blandas med ett bifeleniat af en alkaliik ba- 
fis. Det är tröglöft i vatten och begynner 
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fnart fälla ut (ig. Defs upplösning fonder- 
delas i Rökning, hvarvid felenfyrad jern- 
oxid och felenium fällas i form af ett brunt 
pulver. 

18) Sel$nfyrod jirnoxid. Det neutrala 
faltet fäs då ett neutralt jernoxidfalt fälles 
ined neutralt felenfyradt alkali. Fällningen 
är hvit och får under torkning en ringa 
dragning åt gult. Upphettad förlorar den 
förft kemifkt bundet vatten och blir röd # 
Vid en högre temperatur fublimeras fyran, 
fom derur kan fullkomligt utjagas. 

Om jern i kokning upplöfes i en blanning 
af felenfyra med kungsvatten, med den förfig. 
tighet att all falpeterfyran ej blir (onderdelad, 
få affätter fig under affvalning på infidan af 
glafet ett piftagegrönt falt i orediga bladiga 
kriftaller. Jag har anledning att anfe detta falt 
för jernoxidens bi/eleniat. Det löfes ej i vat- 
ten. Af faltfyra löfes det med brandgul färg, 
och af caullikt kali fälles lösningen med röd 
färg , få att den gröna färgen här icke här- 
rörer från någon närvaro af oxidul. I brän- 
ning ger det förft vatten och blir fvart el- 
ler mörkrödt, hvarefter fyran fedan fublime- 
ras, och röd jernpxid återftår. Ett bevis att 
faltet ej innehåller oxidul, är, att vid detta 
tillfälle intet felenium reduceras. 

H 2 Om 
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Om ett af de föregående falterna dige- 
reras med cauftik ammoniak, få utdrager 
denne en del af felenfyran och lemnar ett 
rödt bafifkt falt olöft. Detta bafiika falt har 
famma egenfkap fom bafifk falpeterfyrad el- 
ler faltfyrad jernoxid , att gerna vid filtrering 
gå med igenom papperet. Det förftöres i 
bränning. Enligt ett analytilkt förfök, h var- 
på jag dock icke kan lägga någon färdeles 

■ 

vigt, beftår det af 52 del. fyra och 48 d. 
jernoxid, i kraft hvaraf fyrans och oxidens 
fyre deri är lika till qvantitet 

19) Seten/yrad koboltoxid är olöslig 
och blekröd. Bifeleniatet intorkar till en klar, 
lkönt purpurröd och glänfande fernisfa. 

20) Selen/yrad nickeloxid är olöslig 
och hvit få länge den ligger i vätfkap hvar- 
ur den fälles. Under torkning blir den blekt 
äpplegrön. Bifeleniatet är lösligt och intor- 
kar till en klar, i grönt dragande gummilik 
masfa. 

- 21) Selenfyrad blyoxid. Selenfyra 
fäller blyoxiden både ur faltfyrad och fal- 
peterfyrad blyoxid. Ur den fednare inne- 
håller fällningen äfven falpeterfyra. Renaft 
fås den då faltfyrad blyoxid fälles med fe- 
lenfyradt alkali. Den är ett hvitt tungt 
pulver, fom häftigt fjunker, och fom icke 

lo- 
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löfes af öfverlkjutande fyra. Den fmälter, 
lika fom hornbly, men fordrar dertill en 

* 

något högre temperatur än detta. Smälta 
masfan är gulagtig och genomlkinlig; men 
blir efter affvalning åter hvit, ogenomlkin- 
lig öch kriftalliniflt i brottet. I hvitglödg- 
ning kommer faltet i kokning, h varvid le- 
lenfyra fublimeras. Efter en flund upphör 
kokningen, di ett baji/h t falt återftår, fom ef- 
ter affvalning är hälft genomlkinligt, ined 
.ett glänfande grofkriftallinifkt brott. Ammo- 
niak förmår icke ur den nyfs fällda felen- 
f yrade blyoxiden utdraga någon fyra, eller 
förvandla den till ett bafifkt falt. 

Selenfyrad blyoxid fönderdelas ganlka 
trögt af fvafvelfyra, fom dertill måfte vara 
både kokhet och någorlunda concentrerad. 
100 d. felenfyracl blyoxid gåfvo 90,63 .del. 
fvafvelfyrad bly oxid, fvarande emot 66,67 
p. c. blyoxid , d. ä. på 100 d. fyra mot 200 
del. blyoxid, hvilkas fy re är 14j342, eller 
lika med hvad vi funnit i barytfaltet. 

2 gr. neutral och ftarkt torkad falpeter- 
fyrad blyoxid upplöftes i vatten och blan. 
dades till en lösning af felenfyrad ammo- 
niak, fom var i öfverlkott närvarande. Fäll- 
ningen togs på filtrum och vägde efter tork- 
ning och upphettning något öfver + 100° 
gjOJL gr. Ur liqvidum fälldes med tillfatts 



Digitized by Google 



118 Ny MineraUkropp, * , 

af fvafvelfyra 0,0075 gr. fvafvelfyrad bly* 
oxid, hvaraf man finner att felenfyrad bly- 
oxid ej är alldeles olöslig i vatten. Efter 
detta förfök mättas 100 d. felenfyra af 200 d. 
blyoxid, fåfom vi af föregående förfök funnit. 

22) Selen/yrad kopparoxidul är ett 
olösligt hvitt falt, fom fås då kopparoxidul- 
hydrat öfvergjutes och digereras med felen* 
fyra. 

23; Seltnfyrad koppar oxid. Om en 
varm upplösning af fvafvelfyrad kopparoxid 
blandas med en lösning af ammoniak-bife- 
leniat, få får man en gulagtig oftlik fäll- 
ning, fom knappt är bildad förr än den 
fjunker ihop till en famling af fmå, fiden* 
glänfande kriftallkorn af en (könt blåagtigt 
grön färg. Pesfe äro neutral felenfyrad kop- 
paroxid. De löfas h varken af vatten eller 
af öfverlkjutande felenfyra. Upphettad, för- 
lorar den fitt kriftallvatten och blir lefyer- 
brun y vid en ännn högre temperatur fmäl- 
* ter den och blir fvart, kommer i kokning 
och afger felenfyra, hvarvid flutitgen kop. 
paroxid återftår. 

Brffl felenfyrad kopparoxid är ett piftage- 
grönt pulver, fom fås då fvafvelfyrad kop- 
paroxid blandas med felenfyrad ammoniak, 
. fom har alkali i öfverfkott. Den fvartnar 

i bran- 
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i i bränning, ger vatten, pöfer och miller 
fin fyra, 

i 

24) Selen/yrad tennoxid är ett hvitt 
olösligt pulver. Upplöfes af faltfyra, men 
utfälles genom fyrans utfpädning. Sönderde- 
las i bränning, ger förd vatten, fedan fe- 
lenfyran, och tennoxid återftår. 

25) Selen/yrad qvickjilfveroxiduL 
Selenfyra fäller en upplösning af falpeterfy- 
rad qvickfilfveroxidul. Fällningen är ett 
hvitt pulver. Upphettad fmälter den till ett 
mörkbrunt liqvidum, fom ljusnar under af- 
fvalning, få att den llelnade masfan är en* 
daft gul. Saltet kommer lätt i kokning och 
diftillerar i bruna droppar, hvilka famla ftg 
till enmasfa, fom efter affvalning är bern- 
ftensgul och vanligen genomflunlig. Cauftikt 
kali utdrager derur fyran med lemning af 
fvart qvickfilfveroxidul. Saltfyra fonderde- 
lar faltet, äfven det fmälta, upplöfer qvick- 
filfveroxid, och lemnar återfläldt felenium, 
på fätt jag redan vid felenbundet qvickfilf- 
ver anfört. 

26) Selen fy rad gvickjilfveroxid fås 
då felenfyra mättas med qvickfilfveroxid. 
Bildar ett hvitt i vatten fvårlöft pulver. 

Bifekniatet fås då den upplösning, h var- 
ur det neutrala faltet begynnt fälla fig, af- 

dun- 
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dunflas till kriftallifation. Det anlkjuter i 
ftor^ refflade prismatifka kriftaller, fom in- 
nehålla ganlka mycket kriftallvatten. Det är 
till en ganika ringadel lösligt i alkohol. Sön- 
derdelas ofullkomligt af alkalier, ferdeles 
kolfyrade; till och med cauftikt kali utfäl- 
ler derur ej qvickfilfveroxiden fullkomligt, 
utan kali-faltet roåfte glödgas en ftund om det 
fkall blifva qvickfilfverfritt. Qvickfilfver- 
oxidens bifeleniat fmakar alldeles likt fu- 
blimat, fmälter i fitt kriftallvatten, och i 
mån fom detta bortjagas, flelnar det till en 
kriftallinifk faltmasfa, fom icke mera fmäl- 
ter, och fom fublimeras oförändrad. Blan- 
das en upplösning af detta falt med fvafvel- 
fyrlighet, få får man en hvit eller ljusgrå 
fällning, fom är felenfyrad qvickfilfveroxi- 
dul. Den blir om några ögonblick cinober- 
röd af felenium , fom tillika fäller fig och 
inblandar fig temmeligen jemt i det fällda» 

Den qvickfilfveroxid fom varit digere- 
rad med felenfyra har deraf fått en blekare 
röd färg, härrörande af en inblandning af 
det hvita neutrala faltet. Upphettas denna 
masfa få reduceras förfl oxiden och ger fyr- 
gas, hvarefter qvickfilfret fönderdelar oxid- 
faltet till oxidulfalt, fom fmälter och diflil- 
lerar fedan i droppar, fom ftelna och bli 
gula. , , 27) 
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27) Se lenfyr ad filfveroxid. Salpeter- 
fyrad filfveroxid fälles af felenfyra, fällnin- 
gen är ett hvitt .pulver. Den löfer fig till 
en ringa qvantitet i kokhett vatten. Kokan- 
de falpeterfyra upplöfer den fullkomligt} 
men den utfälles .åter om kallt vatten till- 
fättes. Blandas en upplösning af felenfyrad 
filfveroxid i kokhet falpeterfyra med ko- 
kande vatten, och lösningen fedan lemnas 
att långfamt kallna, få anfkjutcr faltet under 
affvalningen i fina nålar. Det fvärtas icke 
af dagsljufet* Smälter ungefär vid famma 
temperatur fom hornfilfver, och ger efter af- 
fvalning en ogenomflunlig, hvit, Ikör, i 
brottet kriftallinifk masfa. I en dräng eld 
utvecklas fyrgas, felenfyra förflyger, och 
faltet öfverdrages med en hinna af filfver. 

2,637 gr. felenfyrad filfveroxid (fom 
före förföket var ftarkt upphettad, men icke 
fraält) gåfvo efter faltets upplösning i falpe- 
terfyra och utfällning med faltfyra 2,235 
gram. faltfyrad filfveroxid fvarande emot 
1*8082 gr. filfveroxid. 100 d. felenfyra ha- 
de fåledes Varit förenade med 205,75 delar 
filfveroxid, hvilkas fyre är 14,2, eller med 
föga afvikning lika med hvad vi förut fun- 
nit. 
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10. Hydrofelenfalter. 

Selenbundna vätet delar det fvafvel- 
bundna och det tellurbundna vätets egenfkap 
att rodna la k muspapper, och att fåfoin en 
fyra kunna förenas med de faltbafer, h vil- 
ka mindre lätt låta reducera (ig. Desfa för* 
cningar hafva lukt och fmak af hepar och 
kunna fåledes på desfa kännemärken icke 
Ikiljas från hydrothyonfalter. I allmänhet 
hafva de en röd färg, hvari de likna hy- 
drotellurfalterna; men de fiftnämndas färg 
ir vackrare , går mera åt blått eller purpur, 
' då deremot hydrofelen-falternas flöter i gul 
eller mörkt ölrödt. De fläcka huden, efter 
olika intenfitet, med fvart, brun eller gul 
färg, fom icke kan af t vättas. t 

Om hydrpfelenfalternas färg tillhörer 
dem lika väfentligt, fom den tillkommer 
hydroteilurfalterna, eller om den , i likhet 
med färgade hydrothyonfalter, härrörer från 
med faltet förenad felenium, lkall jag lem- 
na oafgjordt. Jag har fammanfmält felenium 
med kalium i öfverlkott. Föreningen Iked- 
de med explofion , få att en flor del af mas* 
fan förlorades. Men det fom återftod fön- 
derdelade vatten och upplöftes med röd färg. 
Deraf fer det ut, fom vore åtminftone fal ter- 
na med alkalifk baiis färgade. 

Der- 

» 

» 
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Deremot fann jag, då felenbunden våt- 
gas leddes genom kalkvatten till full mätt- 
ning, att vätlkan förft grumlades och affatte 
ett köttrödt pulver j derefter blef den klar, 
färglös och behöll flg få, oagtadt den q van- 
titet felenbunden vätgas fom federmera der- , 
af uppföps. Den förfla grumlingen härrör- 
de gänfka tydligt från en decompofition af 
felenbundet väte genom den atm. luft, fom 
kalk vattnet innehöll. Det klara, färglöfa 
liqvidum, lemnadt ienflalka, fom jag trod- 
de vara lufttätt tillkorkad, begynte efter ett 
par dagar att rodna uppifrån , utan att vät- 
lkan grumlades, och detta tilltog tills den 
blef djupt ölröd tvärt igenom. Sedan detta 
Ikett, begynte en mörkt gråbrun hinna bil- 
das på ytan, och detta tilltog till defs efter 
3 veckors förlopp allt felenium var utfälldt 
ur vätlkan i form af felenbunden kalk, 
hvaraf en del, på fätt jag vid felenbunden 
kalkjord anfört, anlköt i fmå kriftaller på 
infidan af glafet. Förklaringen häraf är tyd* 
ligen den , att hydrofelenkalk är i rent till- 
ftånd färglös, men då den träffas af luften 
bildas en portion felenbunden kalk, hvilken 
i förening med hydrofelenkalk, i form af 
ett fargadt lösligt dubbelfalt (hydrofeleniure 
felenié i franfka nomenclaturen) behåller lig 

i los- 
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i lösningen till defs att flutligen alltfamman 
förvandlas i felenbunden kalk och faller ut. 
Då den återftående vätfkan tillika håller fri 
kalkjord upplöft, få vifar detta att det fe» 
lenbundna vätet neutraliferar en ftörre qvan- 
titet bafis, än felenium enfamt. 

Bäfta fättet att erhålla hydrofelenfalter 
är att löfa felenbundet jfcrn i faltfyra, och 
att i en liten Woulfifk apparat leda gafen i 
en upplösning af den bafis, fom dermed 
fkall mättas. Gafen upplöfes fullkomligt, 
och man gör härvid ingen fådan förluft af 
ouppfiipen gas, fom då man på lika fatt be- 
reder hydrothyonfalter. 

Hydrofelenfalter fönderdelas af luften 
och felenium utfälles ren ur dem fom hafva 
alkali till bafis. Den fättér fig med på ytan af 
liqvidum i form af en på öfre fidan flat ljus- 
grå, metallifk masfa, fom på den åt vätfkan 
vända fidan är mörkgrå och kriftallinifk. 
Sker fönderdelningen långfamt i ett högt 
och fmalt kärl, få vegeterar en del af fe- 
lenium i grå dendriter på den fidan af gla* 
fet, fom vändes åt dagen. 

Jag har, för farligheten att arbeta med 
felenbundet väte, icke förfökt att erhålla 
något af hydrofelenfalterna i torr form mer 
än hydrofelenammoniak, ehuru äfven defs 

be* 
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beredning icke rätt väl lytkades. Jag inled* 
' de felenbunden vätgas i en glasklocka, öf- 
ver qvickfilfver till hälften fylld med am- 
moniakgas. Då gaferna råkades, condenfera- 
des de i form af en hvit rök 9 fom fnart lade 
fig på glafet och bildade en blekröd icke 
det minfta kriftallinifk masfa. Om denna 
färg hörrördé från atm. luft, fom kunnat va- 
ra inblandad i ammoniakgafen, kan jag ej 
afgöra. Vatten upplöfte faltet med mörk* 
röd färg. 

Både baryt-, kalk-, ftrontian- och talk* 
jord gifva lösliga föreningar med felenbun- 
det väte. Talkjordshydrat upplöfes ganlka 
lätt då det blandas med vatten, hvari felen- 
bunden vätgas inledes. Hydrofelenammoniak 
fäller de andra jordarternas falter med kött- 
röd färg och lerjordens med mörkröd. Då, 
liqvidum ej qvarhåller fpår af felenbundet 
väte , få är det anledning att anfe desfa fäll- 
ningar för hydrofelenfalter. Alla metallfal- 
ter fällas af hydrofelenalkali. Fällningarne 
ur zinkoxidens , manganoxidulens, ceroxidu- 
lens och kanfke uranoxidulens falter äro hy- 
drofelenfalter, men fom fnart fönderdelas i 
luften och lemna felenbundna metalloxider, 
hvarvid deras i början blekare färg blir 
mörkare röd. De andra metallernas oxider 
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fönderdelas och felenbundna matalLer bildas, 
hvilkas färg är fvart eller mörkbrun, och 
de antaga efter torkning metallglans under 
polerftålet. 

Må det flutligen tillåtas mig en erinran 
rörande nomenclaturen af desfa fal ter. Man 
har begynt att kalla hydrothyonfalter i den 
Franfka och Engelfka nomenclaturen hydro- 
fulphater, och fvafvelbundet väte acide hy- 
drofulpburique, för att ge tillkänna famma 
förhällande emellan fvafvelbundet väte och 
fvafvelfyra, fom man trott fig finna, i den 
nya läran om faltfyrans natur, emellan falt* 
fyran och den fyrfatta faltfyran, acide hy- 
drochlorique och acide chlorique. Utan allt 
affeende på denna hypothes tror jag att det 

. nya namnet för fvafvelbundet väte och defs 
falter ej är enligt med nomenclaturens efprit, 
på den grund, att om väte borttages från a- 
cide hydrofulphurique, få återftår icke acide 
fulphurique, utan fvafvel , och om det bort* 
tages från ett hydrofulphate , få återftår ej " 
lulphat, utan fulphure. Jag tror iåledes att 

^ det gamla namnet hydrofulphure riktigare 
och båttre uttrycker naturen af det ämné 
det betecknar än det nya , och att det gam- x 
la namnet utan allt antagligt Ikäl blifvit 
förändradt. Det är på denna grund jag i 

när- 
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närvarande Afbandling brukat namnet hy* 
drofelenfalter, och bibehållit de gamla nam- 
nen hydrothyon- och hydrotellur-falter. Man 
kan invanda att desfe ämnen verkligen aga 

fyrors egenlkaper i många fall Jag med* 

ger detj men hvilken förvillelfe i nomen- 
claturen lkulle ej uppftå, om vi lkulle ge 
namn af fyra åt alla kroppar, fom i visfa 
föreningar kunna utgöra den eleäronegativa 
beftåndsdelen? 

11. A t/killiga allmänna anmärkningar i anledning 
af egenfkapema hor felenium. 

Tillvarelfen af en kropp, fom ligget 
få på gränfen emellan de metallifka och ic- 
ke metallifka brännbara kropparna är i fan* 
ning ett interesfant fenomen. Under det den 
äger visfa af metallernas, för hufvudfakliga 
anfedda, egenlkaper, t ex. glanfen, faknar 
den andra lika väfentliga, t. ex. egenfkapen 
att leda eleftriciteten och värmet^ och i fjelf- 
va var ket, fedan ingen beftämd gräns mera 
finnes emellan desfa klasfers kemilka egen* 
jkaper, borde man väl ockfå vänta fig att 
ingen fådan borde finnas i deras yttre ca- 
rafterer. Vi hafva fett att felenium meft af* 
alla kroppar liknar fvafvel och dernäft tel- 
lurium, få att den i hänfeende till fina egen- 
lkaper ligger juft emellan båda. Det 
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Det ar nu desfa egenfkaper, fom Ikola 
beftämmatill hvad klafs af kroppar feleniuih 
bör räknas, om den (kall upptagas bland 
metallerna, eller, jemte fvafvel och fosfor, 
i den klafs af brännbara enkla kroppar för 
hvilka jag föreflagit namnet metalloider. 
Det kan i fig fjelft vara likgiltigt på hvil- 
kendera den ftälles, fedan gränfen icke me- 
Ta är (karp, och felenium har få mycket af 
bådas egenlkaper, att den med lika fkäl kan 
föras till den ena fom till den andra af des- 
fa klasfer. De egenlkaper, hvilka man förr 
anfåg fåfom hufvudcarafterer hos metallerna 
voro glanfen och den egentliga vigten. Af 
desfa har den fednare upphört att vara ett 
utmärkande kännetecken, fedan vi hafva 
metaller, fom flyta på vatten. Glanfen åter- 
ftår fåledes enfamt, och jag ikulle tro att 
om fvafvel, fosfor och kol hade metallglans, 
man icke ikulle draga i betänkande att rak* 
na dem bland metallerna. Då felenium har 
denna i en utmärkt grad, och i alla fall ma- 
de föras till endera klasfen, få tror jag att 
den företrädesvis kan uppföras bland de e- 
leftronegativa metallerna (det är de fom 
bilda fyror), der den gör en öfvergång från 
fvafvel och fosfor till arfenik, och der den 
fåledes begynner ferieih 

Man 
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Man har i fednare tider ökat de enkla 
brännbara ämnenas klafs med trenne krop- 
par, af hvilka tvenne med lika om icke 
ftörre (kal kunna anfes för oxider, och den 
tredje hittills exilterar endaft i hypothefen. 
Jag menar chlorine, iodine Och fluorine, och 
man har åberopat desfas analogie ömfom med 
fvafvel och ömfom med fosfor. Det är klart 
att i mån fom flere med desfa likartade krop- 
par upptäckas och med dem jemföras, fkali , 
den åberopade analogien vinna eller förlora 
i fannolikhet. Låt ofs derföre här anftälla 
en jemförelfe: 

v i:o Svafvel och felenium, å ena fidan. 
förenas med metallerna, och desfa föreningar* 

. fom till ftörre delen ännu behålla åtlkilliga 
af metallers yttre caraéteref , bibehålla ock- 
f& radicalers brännbarhet. Svafvelbundet el- 
ler felenbundet kalium och natrium upplo- 
fas i vatten, fom dervid fönderdelas* och hy- 
drothyon- famt hydrofelenfalter bildas. Chlo- 
rine och iodine, å den andra, förenas ockfå 
med metallernas men föreningarna hafva 
alla de caraäerer, fom vi tillägga vattenfria 
falter, t ex. vattenfria fvafvelfyrade, fot- 

. forfyrade f arfenikfyrade falter* Radicalerna, 
åtminftone de brännbarafte, hafva förlorat 
all fin brännbarhet j chlorkalium, iodkaliura 
yi DfL ' I och 
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och natrium fönderdela icke vatten och fram- 
bringa inga hydrochlorater eller hydrioda- 
ter; men chlor-koppar, chlor-tenn, chlor- 
guld och flörre delen föreningar af chlorine 
eller iodine med metaller, fom annars hvar- 
ken för fig fjelfva, eller i förening med 
fyror, eller med fvafvel, förmå fönderdela 
vatten, frambringa hydrochlorater och hy- 
droiodater, då de med vatten öfvergjutas. 
Analogien affelenium och fvafvel med chlo- 
rine och iodine är fåledes ingen, om den 
icke beftår deri att de äro af alldeles mot- 
fatta egenlkaper. 

Svafvel , felenium och tellurium före- 
nas med väte och bilda egna, gasformiga, 
till fina frändfkaper ganfka fvaga fyror. Man 
hade långt för detta anmärkt, att oagtadt o* 
likheten få väl i kemifka egenlkaper, fom i 
yttre caraderer emellan fvafvel och tellu* 
rium, hade likväl deras föreningar med vä* 
te en alldeles förvånande likhet till lukt, 
fmak och öfrjga egenlkaper. Vi finna nu en 
tredje kropp, fom med väte ger en dylik 
förening, hvilken har alldeles famma lukt, 
fmak och öfriga egenlkaper. Desfe fyror 
gifva med oxiderna af de radicaler, fom 
hafva en flörre frän d (kap till fyret än väte, 
egna fal ter, h vilka behålla famma fmak fom 
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fyrorna hafva, och neutralifera icke alkali- 
erna i någon proportion, få att deras reac- 
tion på vextfärgor deraf upphörer. De för- 
flöras deremot af de andra faltbaferna, och 
gifva föreningar af fyrans och bafens åter- 
Hällda radicaler. Desfa omftändigheter för- 
anleda till den flutfatfen, att det hepatilka, 
långt ifrån att vara en egen caraäer hos 
fvafvelföreningarna, är en allmän carafter 
hos desfa flags fyror och deras föreningar 
med alkalierna , och att det hepatifka i l ma- 
ken är en lika få väfendtlig och utmärkan- 
de egenlkap hos vätefyrorna (om jag får bru- 
ka detta ord) och deras falter med alkali (k 
baiis, fom det fura i frtiaken för fyrefyror- 
na, och det falta för deras falter med alka- 
lifk bafis, i kraft hvaraf jag anfer det fap- 
nolikt att hvart och ett falt med alkali till 
bafis, fom ej har den caraäeriftika hepatifka 
fmaken, ej innehåller en vätefyra, och att 
hvart och ett fådant, fom haren falt (mak, 
innehåller en af de beflämdt fura fyrefyror- 
na. På lika fatt finna vi en allmän analogie 
emellan fmaken och lukten hos den klafs 
af fytor, fom vi kalla fyrligheter, hvilka 
åt fina falter, likafom vätefyrorna, gifva nå- 
got af fyrlighetens egn* carafteriftika fmak, 
och jag tror att erfarenheten tillräckligt vi- 

12 fat 
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fat att fadana allmänna gemenfamma egenlka- 
per åtfölja hvarje ferfkilt flag af likartade 
föreningar, på hvilka föreningsarten kan till 
en vifs grad igenkännas. 

Men återtagom vår jeraförelfe. Chlorine 
och Iodine förenas ockfå med väte. Men 
desfa föreningar äro ftarka, fkarpa, rent fu- 
ra fyror. Desfe fyror hafva den befynner- 
ligheten att deras väte reducerar kali och 
. natron , och att man erhåller t ex. chlorbun* 
det kalium och chlorbundet natrium, hvilka 
fmaka rent falt, likt fyrefyrornas föreningar 
med kali och natron 3 men deremot reduce- 
rar det icke t. ex. kopparoxid eller vismut- 
oxid, med hvilka hydrochlorinfyran förenas 
odecomponerad, hvaraf man åter finner att 
äfven i detta fall analogien emellan desfa 
kroppar med fvafvel och felenium är ingen. 
Jag har trott mig icke böra utelemna den- 
na jemförelfe, emedan den är ett tillägg till 
de omftändigheter fom förr eller fednare 
ikola upplyfa ofs om faltfyrans, iodfyrans 
och flusfpatsfyrans rätta natur. 

Selenium och fvafvel förenas båda med 
fyre till egna fyror, men i fyrfatt tillflånd 
upphörer likheten dem emellan alldeles. 
. c vafvelfyran , tillhörande den flörre klasfen 
af fyror, fom hålla 3 partiklar fyre, har an* 

dra 
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dra förhållanden än felenfyran , fom utan att 
aga fyrligheternas carafterer, hörer till den 
klafs af fyror, fom innehålla endaft 2 par-» 
tiklar fyre och har i kraft deraf mera lik* 
artighet med kolfyra och boraxfyra, oagtadt 
hon är betydligt ftarkare än desfa. Likafoxn 
desfa fyror, bildar hon inga fullt neutrala % 
falter, utan i de, der hon håller 2 gånger 
bafens fyre, reagerar alkalit, och i de, der 
hon håller dubbelt få mycket , reagerar fy- 
ran. Alldeles denfamma är händelfen hos 
boraxfyrans och till en vifs grad hos kolfy- 
rans föreningar. Men oagtadt denna likar- 
tighet fyrorna emellan, faknar dock feleni- 
um all likartighet med kol och boron, e- 
huru boron i få måtto närmar fig felenium, 
att den kan förenas med alkalierna, fafiäa 
desfa föreningar ännu ej blifvit rigtigt ftu- 
derade. Man har omtalat boronbundet vä- 
te; men jag vet ej att defs exiftens blifvit 
fatt utom allt tvifvelsmål. Af föreningen e- 
mellan boron och alkali borde man vänta 
att, i falidet gifves, det Ikulle vara en fy- 
ra. Att det kolbundna vätet icke är en fy- 
ra och icke är hepatiikt, är allmänt kändt. 

. Med arfenik och fosfor har felenium 
till defs kemilka cara&erer ingen likartig- 
bet. Selenium följer i oxideradt tillftånd 

den 
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den allmänna regeln for fyr fatta kroppars 
föreningar, från hvilken desfa afvika på ett 
få märkvärdigt fätt. Deras föreningar med 
väte, oagtadt ägande visfa af väte haltiga 
gafers egenlkaper, äro likväl icke hepatiflta 
och inga fyror, och man kan fäga att arfe- 
ni ken förhåller fig till fosfor en, fåfom fele* 
nium till fvaflet, utan att för öfrigt någon 
ferdeles analogie exifterar emellan desfa tven- 
- ne par af kroppar. 

12. Under/ökning om fårekommandet af felemim ' 

i mineralriket. 

* • 

Genom Herr Asfesfor Gahns förforg 
fick jag under loppet af nu beikrifna för- 
fök, en qvantitet af den fvafvelkis, fora 
vid Fahlun användes till beredningen af 
fvafvel. Den var dels temmeligen ren, dels 
uppblandad med blende, blyglans, chlorit 
och andra främmande ämnen. Hvarken för 
blåsröret eller genom roiining i öppen eld, 
kunde någon rättiklukt dera£ förfpörjas; 
men då jag upplöfte 10 gram. deraf i kungs- 
vatten, och utfällde fedan lösningen med 
fvafvelbunden vätgas, famt decomponerade 
fällningen genom återupplösning i kungs- 
vatten, den fura vätfkans mättning med ka- 
li och faltets diftillation med falmiak, få 

er- 
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erhöll jag tydliga fpår af felenium, ehuru 
de voro få ringa att de ej kunde vägas. 

Af det gröna orena fvaflet erhöll jag 
genom dylik behandling ungefar tö£zö 
fvaflets vigt felenium. Så litet detta än är, 
lkulle det likväl årligen gifva ett betydligt 
årligt utbyte af felenium i blykamm^ren i . 
Gripsholm om det till fvafvelfyrans bered* 
ning användes^ men detta orena fvafvel är 
få arfenikhaltigt, att inan med fkäl kan befa- 
ra en fkadlig verkan deraf på fvafvelfyran. 
Ur det renade fvaflet deremot, har jag en- 
daft fått fpår, fom dock varit tillräckliga 
för att tydligt igenkänna felenium. Det å- 
terftår att underföka om icke ur den masfa, 
fom återftår efter det gula fvaflets afdiftille- 
ring, felenium kan med någon ftörre fördel 
utdragas , helft det mefta deraf ganlka fäkert 
ftannar i retorten. . 

Förföken med fvafvelkifen fynas till- * * 
♦ kännagifva att felenium ligger ytfpridd i o- 
ändligt ringa qvantitet, men finnes likväl . 
alltid. Deremot torde man ockfå af den rät* . 
tiklukt, fom ftundom lkall kännas från roll- 
hoparna, kunna fluta att ett felenhaltigt ;ni- 
neral hår och der förefaller i famlade qvan- 
titeter , hvilket det väl förr eller fednare 
ftall lyckas att lära känna igen och att upp- 
famla. För 
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För några år fedan hade Herr Asfesfor 
Gahn meddelat mig till underfökning en 
liten bit af ett fosfil, fom en vän (kickat 
honom under namn af en Svenfk tellurmalm. 
Vid underfökning deraf kunde jag ingen 
tellur de!ri finna, oagtadt Herr Asfesfor 
Gahn gjorde mig uppmärkfam på den ftar- 
ka rättiklukt, fom för blåsröret derifrån ut* 
fpriddes. Qvantiteten deraf var emedlertid 
tor ringa att närmare underföka ortaken till 
lukten. Under mina förlök öfver feleniura 
blef det mig fannolikt att jag med denna 
kropp haft att göra vid den omtalte tellur- 
malmens underfökning. Jag var då lycklig 
nog att af farorna perfon, fom åt Hr Asfes- 
for Gahn lemnat detta fosfil, erhålla ett 
tillräckligt qvantum deraf för analyfen ö ). 
Detta fosfil fanns nu vid underfökning verk- 
ligen innehålla ett betydligt qvantum fele- 
nium, . 

Så långt jag kunnat dämma från de 
flere fmärre bitar och fmulor jag erhöll, har 
( detta fosfil följande yttre caraäerer: 

Fosfilets färg är blygrå} det har me- 

tall. 

*J Jag mSfle med ledsnad tillkännagifva att det ic. 
ke är mig tillåtit att nämna gifvaren, eller att 
offentligt uttrycka rotn tackfamhet för denna fri% 
kailighet. 
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tallglans, fingrynigt, naftan kriftallinifkt 
brott ) inga tecken till kriftallifation kunde 
för öfrigt märkas. Löftj repas af knifven, 
och blir der filfverglänfande- Tar intryck 
af hammaren. Smälter for blåsröret lätt 
under utftötande af en ftark lukt af feleni- 
um, famt lemnar ett blygrått korn, ur bviU 
ket det luktande ämnet icke låter fullt ut- . - 
drifva fig. Smältes detta korn med borax, 
få färgar den fig af koppar, och ett grått, 
lkört metallkorn blir q var, fom är felenbun- 
det filfver. En lösning af detta fosfil i ko- 
kande falpeterfyra fäller ett hvitt pulver da 
den blandas med kallt vatten. Denna fäll- 
ning är felenfyrad filfveroxid, och har för» 
modligen jémte lukten gifvit anledning att 
anfe detta fosfil få fom en tellurmalm. 

Fosfilet är inväfdt med kalkfpat och 
fvarta delar , fom under knifven taga me- 
tallglans, fmälta trögt för blåsrår, lukta fe- 
lenium, upplöfas med kopparns färg i bo* 
rax och fosforfalt, och lemna dervid intet 
korn af felenbundet filfver. De fynas in- 
nehålla mycket felenbunden koppar. 

Till analyfen utletades fådana bitar, fom 
förut blifvit få noga fom möjligt aflkiljde 
från det fvarta ämnet, och masfan upplöfles 
i kokande falpeterfyra. Lösningen blanda- 
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des med kokande vatten och filades, h varvid 
det genomgående föll i en kokhet upplös- 
ning af kokfalt. lOO A. upplöft fosfil gåfvo 
SO,7 d. fmält faltfyrad filfveroxid, fvarande 
emot 38*93 P- c. metallifkt filfver. På filtrum 
ftannade kifeijord och ftenpulver, fom varit 
mekaniikt blandadt med fosfil et. De vägde 
efter glödgning 4. p. c. 

Den från faltfyrad filfveroxid filade vät- 
fkan fälldes med fvafvelbunden vätgas och 
filades. v Fällningen upplöftes i kungsvatten, 
hvarvid mot flutet få mycket faltfyra till- 
fattes, att under fortfatt digeftion all falpe- 
terfyra (kulle förftöras. Det fura liqvidura 
utblandades fedan med vatten, och fvafvel- 
fyrlig ammoniak tillfattes; blandningen blef 
om 12 timmar ogenomfkinlig och cinoberröd, 
hvarefter den upphettades till kokning och 
fick koka i 2 timmar, under det fvafvelfyr- 
lig ammoniak då och då tillfattes. Der vid 
utfälldes felenium i pulverform med fvart 
färg. Den upptogs på ett vägdt filtrum , och 
efter uttvättning och halffmältning på filtrum 
vägde den 26 p. c. 

Den med fvafvelfyrltghet utfällda fura 
vätlkan , genom kokningen befriad från fyr- 
li ghet, fälldes i kokning med bafiflU kolfy- 
rad t kali, hvarvid erhölls kolfyr ad koppar- 
- , oxid, 
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oxid, h vilken glödgad lemnade 27 d. kop- 
paroxid, fvarande emot 21,55 P- C* koppar. 
Den alkalilka vätlkan drog något i grönt; 
mättad med faltfyra och digererad med i- 
lagdt blankt jern, utfälldes derur ännu 1,5 
p. c. koppar, tillfamman 23,05 p. c. 

Den med fvafvelbunden vätgas utfällda 
vätikan fälldes med cauftik ammoniak. Fäll* 
ningen vägde 1,3 p. c, och befanns vara 
en blanning af jernoxid med ganfka litet 



lerjord. Den med ammoniak fällda vätikan 
öfvermättades i kokning med bafi&t kolfy. 
radt kali, och afröktes dermed vid lindrig 
värme till torrhet. Dervid lemnades en hvit 
jord fora efter glödgning vägde 3,4 p. c. 
Öfvergjuten med fvafvelfyra fräfle den ni* 
got och gaf gips, och det aflkiljda liqvidum 
afdunftadt för att prof vas på talkjord, gela- 
tinerade men gaf inga rätt tydliga tecken 
till bitterfalt. Jag underfökte det icke när- 
mare , då desfa jordartade beftåndsdelar tyd* 
ligen voro främmande för foslilets conftitution. 
Fosfilet hade filedes gifvit: 




• 38,93 
. 23,05 
. 26,00 



8,90 



96,83 
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Men desfe 38 f 93 del. filfver upptaga 
2,86 d. fy re ; 23,05 del. koppar upptaga i 
oxidulen 2,91 d. fyre, och 28 d. felenium 
10,5 d. fyre. Man fer deraf att kopparen 
upptager lika mycket fyre fom filfret, och 
felenium dubbelt få mycket fom båda} ty 
det torde icke kunna dragas i betänkande 
att den ftorre förluften hutvudfakligaft måfte 
tillhöra felenium, fom fvårligen låter på nå- 
got fatt abfolut utfälla sig , hvadan detta 
fosfils fammanfättning fåledes kan uttryckas 
med följande formel 2CuSe + AgSe\ Jag 
bör härvid erindra om likftämmigheten i 
fammanfättning med det fosfil, fom nyligen 
blifvit befkrifvit af Hausman n och Stko 
M eijer °) under namn af Silber-kupfer-glanz, 
och hvars fammanfättning uttryckes med 
2CuS + AgS 2 . Hvadan desfa båda fåledes 
i det kemifka fyftemet komma att ftå bred- 
vid hvarandra. Då detta fosfil behöfver ett 
namn, och det ej utan vidlöftighet kan här- 
ledas från beftånds delar na, (kall jag kalla 
det Evkairit (af ivKcuqo$ 9 fom kommer väl 
till pafs), för att der med erinra, att defs 
upptäckt fkedde i ep tidpunkt då defs kän- 
nedom ferdeles intresferade genom de upp- 

*) Gilbart* Aunalcn der Phyflk. 1816. Su 10 5 
P»g. III, följ. 
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lysningar det gafom fättet, hvarpå feleniura 
inom Mineralriket förekommer. 

Jag kunde i början icke få veta hvari- 
från detta fosfil härdammar 3 men då jag åt 
Hr Hl sin ger meddelade de refultal jag 
erhållit , igenkände denne af Sveriges Mi- 
neralhiftoria få högt förtjente Naturforfkare 
genaft att det härliammar från en nu mera 
ödelaggd koppargrufva vid Skrickerum i 
Tryferums förfamling i Småland, och hade 
i början blifvit anfedt fåfom en art af Vis- 
mut. Jag uppfökte då i Kongl. Bergs Col- 
legii famling de från denna grufva infände 
ftuffer, och fann bland dem ett ganfka godt 
exemplar af Eukairiten. Den fitter i en tät, 
fvart eller mörkgrön art af talk eller fer- 
pentin, fom närmad intill Eukairiten är ge- 
nomdränkt med felenbunden koppar, hvil- 
ken håller endaft ett fpår af filfver. Den 
är inuti fin masfa här och der inblandad 
med fåmma mörka art och med kalkfpat^ 
från hvilka båda jag vid de till föregående 
analys använda (tyckena fökt med all omforg 
befria den. Närmaft till Eukairiten håller 
den här och der få mycket koppar, att den 
ger metallglans dåden lkafves med knifven} 
men längre ifrån ger den grönt flrek och 
pulver, ehuru den ändå luktar af felenium 

för 
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för blåsrörek Saltfyra utdrager derur intet 
af felenium eller kopparen, till bevis att de 
ej äro oxiderade. Den fönderdelar likväl 
den mörka ftenen. Kungsvatten upplöfer 
den felenbundna kopparen derur med tem- 
melig lättliet, äfvenfå falpeterfyra. Skric- 
kerums koppargrufva förde dels ftåltät och 
dels regnbågefärgad kopparmalm. Kalkfpat, 
mörkgrön ferpentin, ljufare grön Terpentin , 
näftan lik fjöfkum, famt anthracit, i om af 
mellanliggande fina blad af kalkfpat var 
delad i tunna lag af f till x x g linies mak- 
tighet. 

Vid den lippmärkfamhet, fom nu väck- 
tes på fosfilier från Skrickerum, underfökte 
hvar och en hvad fom i hans famling kun- 
de finnas från detta ftälle. Herr Sveden- 
stj erna fann då ett fvart fosfil i kalk- 
fpat, hvilket han äfven hade den godheten 
att lemna mig till underfökning. Det bilda- 
de vid förda päfeende långa jemnbreda fvarta 
bladj men då jag närmare grannfkade det, 
fanns att ett mörkt fosfil inträngt i lofs nor- 
na af kalkfpaten, och då ftenen derefter 
klyfdes fanns deri ett tunnt anflog af ett 
filfverglänfande metallilkt fosfil, fom under 
fammanfatt mikrolkop var filfverhvitt och 
Bildade en oredig vegetation , utan andra 

tec- 
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tecken till kriftallifation. Denna vegetation 
hade på båda fidor af lofsnan inträngt i kal- 
kens masfa till f linies djup, och bildade 
på detta vis det fvarta fosfilet. Under mi- 
- krofkopet fåg man ganfka tydligt huru den 
dendritilkt fpridde fig i kalken, ehuru allt- 
famman för blotta ögat fyntes fammanblan- 
dadt. 

§ 

Jag upplöfte kalkfpaten i faltfyra, och 
fick det felenbundna fosfilet olöft. Det upp- 
löftes utan lemning i falpeterfyra med ut- 
veckling afnitröft gas. Lösningen var blä. 
Grumlades ganfka fvagt af faltfyra, och all- 
deles icke af falpeterfyrad baryt eller af 
fvafvelfyra. Cauftik ammoniak, i öfverfkott 
tillfatt, behöll alltfamman upplöft. Med kol- 
fyradt alkali falides kol fy rad kopparoxid, 
och ur den återftående vätlkan erhöll jag 
på förr om tal ta fatt felenium. Det i kalk- 
fpaten ingjutna fosfilet var fåledes icke eu- 
kairit, utan felenbunden koppar j men då ' 
jag förmodade att det metallilka anfloget 
kunde vara eukairit, aflosfade jag en till* 
räcklig portion deraf och löfte i falpeterfy- 
ra; men äfven detta gaf endaft obetydliga 
fpår af filfver. 

Det är anmärkningsvärdt att blott den 
feleobundna kopparen förekommer infiltre- 

rad, 
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rad, få väl i Terpentin, fom i kalkfpaten , 
hvaraf fynes följa att den varit mera liqvid 
än Eukairiten då desfa masfor antogo Qtfc 
närvarande Ikaplynne. 

Den felenbundna kopparen har en lju- 
fare färg än eukairiten, och fer näflan ut 
fåfora ett anflog af gediget filfver. Den är 
ganfka mjuk , få att då man förföker aflosfa 
den från kalkfpaten, låter den utplatta och • 
polera fig, hvarvid den polerade ytan får 
en något åt tennhvit fallande färg. Sjelfvä 
den dermed impregnerade kalkfpaten tager 
raetallilk politur då den filas eller Ikafves. 

Vi hafva fåledes redan tvenne felen- 
haltiga fosfilier, hvilka i det kemifka fyfte- 
met båda höra till kopparens familj; nem- 
ligen Sehnbuvden koppar (CuSe), åt hvilkea 
jag anfer onödigt att ge ferikilt namn, famt 
. Eukairiten Ag Se 8 + 2 Cu Se. 
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IV. 

Underfökning af någre vid Utö Jern- 
malmsbrott förekommande Fosfilier, 
och af ett deri funnet eget Elclfaft 
Alkali ; af A u g. Arfwedson. 

Via detta i mineralogiflu hanfeende få rykt- 
bara ftälle, hafva tid efter annan en mängd 
af olikartade mineralier blifvit träffade, om 
hvars inre fammanfättning man, färdeles de 
fednare åren, fökt ikafFa fig en närmare upp- 
lysnings deribland finnas likväl några, hvil- 
ka, ehuru till fine yttre egenlkaper redan 
fedan längre tid kände, dock ännu icke ut- 
gjort föremål för någon kemiik pröfning, 
och analyferne på ett och annat af de redan 
underfökte, fynas hafva lemnat nog litet 
Öfverensftämmande refultat för att kunna 
grunda en nöjagtig vifshet Om deras rätta 
fammantattnfng. 

De ibland fosÖlierna frånUtön, h vilka 
Jag af fådan anledning företagit mig att un- 

derföka, äro följande: 

> 

Peta Ht. 

d'ÄKfDRADA har under namn af Peta» 
Ht belkrifvit en flenart, fom blifvit funnen 
icke allenaftvid Utön, utan äf ven vid Finn- 
VID«U K* gruf- 

« 
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grufvan i Nya kopparberget, och vid S^la* 
Det af d'A ndrada fundna mineralet tyc- 
kes dock icke till alla delar inftämma med 
det af mig underfökta, och jag får derföre 
om detta fednare här meddela en fer&ilt be- 

■ 

ferifning. 

, Färgen, vanligaft fvagt mjölkhvit, ibland 
rofenröd , närmande fig till köttfärg. Någon 
gång träffas den gräsgrön, hvilken färg lik* 
väl (kulle kunna vara tillfällig af mekanifkt 
inblandad chlorit, likafom denne ibland fär- 
gar quartfen. Den förekommer ej kriftalli- 
ferad, utan i masfa. Den träffas dock under 
denna form fällan ren och oblandad, utom i 
flycken af några få cubiktum. Defs vanliga 
följeflagare äro Quarts, Fältfpat, Spodumén, 
Turmaliner och någon gång Glimmer. 

På ytan är den mer eller mindre glän- 
fande , of taft med per lemoglans. Inuti och i 
friikt brott närmar den fig mera till glas- 
glans och har ett fkimrande utfeende, fom 
kommer af defs fkifring, då den är trappvjs 
blottad i någon fluff genom fned klyfning. 
I längdbrott är den fkifrig. Skifvorne lig- 
ga, då den träffas ren, ganfka redigt och 
parallelt med hvarandra, famt kunna lätt 
utklyfvas till en tiondedels linias tjocklek 
eller än tunnare. I mindre ren masfa få 

fci£. 
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fkifvorne ett fjälligt, vågigt och mindre be* 
ftämt utfeende. Tvärbrottet är tätt fom quarts, 
ftundom något finfplittrigt. AfHagen efter dia- 
gönalen, vifar fig brottet oredigt* ftundom 
Vridet qch ftundom trådlikt då fkifningen 
blottas på kant eller vertikalt mot Ikifvornes 
tjocklek, men parallell med deras längd- 
(Irykning. I mindre brottftyckett faller dert 
fynbart prismatilk och i platta prismer, fom 
likväl hafVa mer eller mindre ojemna kan- 
ter* och oftaft ärö hVasfa fpetfiga åt än* 
darne» % 

Den ar fullt genömlkinlig i kadterne 
Och i fmärre bro 1 1 Hy eken, mindre i masfa 
af ert half tums tjocklek och derutöfver. 

Ar temmeligen hård Och tyckes deri 
komma tiärmaft fäldtfpatoch fpodumén (Tri- 
phatt), Utan att af någondera repas eller re- 
pa dem. Den gör deremot redigt ftrek i 
glas. Mot eldftålet ger den feta ymniga gni» 
flor. Den delar fig lätt efter längdbrottet , 
men är fegare i tvärbrott, om ej, fom ofta 
händer, den är genomfkuren af fina löfsnor, 
fom Vertikalt aflkära lkifVorne* Efter dia- 
gonalen låter den minft klyfva fig, utan fal. 
ler då både hård och feg* 

Bragt till pulver blir den qpak och 
tttjölkhvit. Jag har funnit eg. vigtea ä 2,421. 

K 2 Blir - 
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• * . 

Blir ej electrilk hvarken genom gnid- 
ning eller värmning. 

Refraäion är enkel, åtminftona då ob- 
jeaet flälles mot bredftdan af lkifvorne. 

For blåsrör och utan tillfatts fmälter 
näftan fom Adularia till ett i början hvitag- 
tigt, men, efter fträngare påblåsning, ofär- 
gadt genomfkinligt, inuti något blåfigt glas, 
Löfes i borax till ett klart ofärgadt glas, , 
och tyckes deri lättare löfas än fältfpaten, 
I kokning med fyror decomponeras den till 
någon del. 

Petalitens primitiva form *) är en rhom- . 
boidalilk prisma, i hvilken förhållandet e- 
mellan bägge diagonaleröa är fåfom \/ 13 : 
V~2, hvilket beftämmer den flörre vitfkeln, 
fom fidorna formera mot hvarandra till 

137° 8'» och den mindre till 42 0 52'- Denna 
prisma låter dela fig efter den kortare dia- 
gonalen i tvenne triangulaira och af likben- 
ta trianglar innefattade fidor, fom utgöra den 
integrerande delen- 

Analys. 

2 grammer pulveriferad petalit glöd- 

ga- 

*) Erhållen genom räkning af Hauy fedan han 
förft genom mekanifk delning och med tillhjelp 
af Gonyometern fått prisman i det närmafte gif- 

■ 

ven» 

« 
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gades i platinadegel öfver fpritlampa. Vigt- 
förluften utgjorde endaft 5 milligrammer, 
och torde kunna anfes för mekanifkt vid- 
häftad fugtighet. • . 

aj 2 grammer flammadt ftenpulver blan- 
dades noga med tre gånger fin vigt torrt, 
finrifvit bafifkt kolfyradt kali, och brändes 
dermed en timma i ftark eld. Masfan hade 
fmält och var fullkomligen hvit. Genom 
upplösning i faltfyra och folutions afrökning 
till torrhet, famt återupplösning i faltfyre- 
haltigt vatten, iterftod en ren hvit kifel- * 
jord, fom tagen på filtrum, tvättad, torkad 
och glödgad vägde 1,564 gr. 

b) Uti affkiljda fura vätikan, fom jemt 
jpättades med cauftik ammoniak, häldes nå- 
gra droppar oxalfyrad ammoniak. Efter nå- 
gon ftund vifade fig en fällning, troligen af 
oxalfyrad kalk, men fom var för obetydlig 
för att kui^na famlas och vägas. Lösningen 
utfälldes derpå fullkomligt med kolfyrad 
ammoniak. Den voluminöfa hvita fällnin- 
gen togs på filtrum och tvättades väl med 
kokhett vatten. Torkad och glödgad vägde 
den 0,556 grammer och hade bibehållit fig 
färglös. Upplöft i fvafvelfyra Qch författ 
ined fvafvelfyradt kalt gaf den vanlig oc- 
taedrilk alun, och utur moderluten erhölls 

med 

» 

. 

» s 

) ' 
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med ^auftikt kali en fällning, fom fullkom- 
ligt åter upplöftes af det i öfveilkott till- 
fatta fällningsmedlet. Det var fåledes ren 
lerjord, • 

Utiir fkpljvattnena kunde, hvarken ge* 
nom kokning eller med tillhjelp af vanliga 
ireagentia något vidare ämne utbringas. 

, Refultatet af analyfen var fåledes: 

i hundradelar, 

Kifeljord a) 1,564 78,2 

Lerjord b) 0,356. 17,8 

Kal k jord ett fp§r 

Förluft , 0,080 4,Q 

2,000 gr. 100,0 

En få belydeJig förluft uti en analys ej 
ITiera fammanfatt än denna, gjorde det fan- 
polikt att fosfilet innehöll något i vatten 
lösligt ämne, hvilket åtföljt WlutningsVatt- 
tien och dermed gått förlofacjt. Det blef der* 
före nödigt att omgöra analyfen på en an- 
pan method. 

a) 2 gramjner flammad petalitbrändes 
hal fannan timma i platinadegel med 8 gram* 
mer väl renad kolfyrad baryt. Brända mas- 
fan var h vit och fammanbakad till en klump 
Utan att hafva fmält. Behandlad med ut* . 
fpädd faltfyra i pfverlkott a fom dermed af* 

rök- • 

■ 

* 

* 

* * 
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röktes till torrhet, erhölls, genom återupp- 
lösning i faltfyrehaltigt vatten, kilfeljord,' 
hvilken tvättad, torkad och glödgad vägde 
1,607 grammer. ' • * 

b) Den uti genomgångna vätfkan och i - 
Iköljvattnen upplöfta faltfyrade baryten de- 
componerades med fvafvelfyra, fom för fä- 
kerhet Ikull tillfattes i litet öfverfkott} fvaf- 
velfyrade baryten affkiljdes och utlakades 
med varmt vatten, hvarefter återftående lös- 
ningen utfälldes med kolfyrad ammoniak. 
Den erhållna lerjorden vägde tvättad, tor- 
kad och glödgad 0,552 gr,, och var full- 
komligt kifelfri, 

C) v>edan Iköljvattnen blifvit afdrifne 
till torrhet, och torra masfan i glödgning - 
befriad från i analyfen använd fvafvelfyrad 
och faltfyrad ammoniak, återftod en ej fu- 
blimabel fmält faltmasfa, fom löftes i vatten 
med en ringa återftod af gips. Detta falt 
måfte nu vara fvafvelfyradt efter fom denna 
fyra blef tillfatt i litet öfverfkott vid faltfy- 
rade barytens decomponering} men för att 
kunna fäkert beräkna defs qvantitet af ba- 
fis, var det nödigt att få det fullt neutralt 
och faltfyrefritt. Lösningen l vatten bran- 
* dades derföre med en tillräcklig portion 
fvafvelfyrad ammoniak, och afdrefs till torr- 

her, 
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■ 

het, h varefter torra jnasfan å nyo glödga* 
des. Det erhållna neutrala fvafvelfyrade 
fältet var fipält och vägde 0,358 gr, 

Analyfen hade fåledes gif vit : 
Ki fel jord a) . . 1,607 
Lerjord b) , , 0,332 
Svafvelfyradt falt c) 0,358 

Det blef nu fråga att få veta hvilket 
fimne utgjorde bafen i detta falt. Lösnin- 
gen deraf i vatten gaf hvarken med vinfy- 
ra i öfverlkott eller med platinafolution nå- 
gon fällning, Den kunde fåledes icke inne- 
hålla kali. Blandad med några droppar cau- 
ftikt kali, behöll den fig äfven klar. Den 
innehöll fåledes icke eller talkjord. Det å- 
terftod nu en d att att gisfa på natron, och, 
med tillhjelp af den uppgifne fammanfätt- 
aingen af fvafvelfyradt natron, förfökte jag 
derföre att uträkna bafens qvantitet i det 
erhållna fvafvelfyrade faltet; men det upp- 
kom härigenom ett öfverlkott i analyfen af 
närmare 5 procent. Jag trodde då att någon 
ofullkomlig uttvättning eller annan försum- 
melfe vållat detta öfverlkott , och omgjorde 
derföre analyfen tvänne ferflulta gånger på 
famma vis, men erhöll ändå icke något nöj- 
aktigt refultat. Jag erhöll 

föröa 

< 

■ 

Digitized by Google 



ett nytt etdfqft alkalL i53 

fJrfta gingen i 100 delar. andra gingen i 100 delar. 

Kifeljord , 78,450 Ki feljord . 79*350 
Lerjord . 17,200 Lerjord . 17,300 
Svafvelfyr. falt 19,500 Svafvelfyr. falt 17,750 

Jag företog nu en riogare underfökning 
af det omnämnde fvafvelfyrade faltet, och 
fann fnart att det till bafis innehöll ett eget 
eldfaft alkali af hittills okänd natur, för 
hvilket Herr Profesfor Berzelius förefla- 
git namnet Lithion, af Grekifka ordet M&eioe 
(Lapideus), efter fom detta alkali förft blif- 
vit funnit i mineralriket. 

■ • 

Det egna alkalit erhålles utur det vid 
Petalitens analys frambragte fvafvelfyrade 
faltet på följande fatt: faltet upplöfes i vat- 
ten och blandas med en lösning af ättikfy- 
rad baryt få länge fällning fker. Den fäll- 
da fvafvelfyrade baryten aflkiljes Qch tvät- 
tas, hvarefter genomgångna lösningen af- 
dunftas till torrhet. Den torra gummilika 
masfan bringas i en platinadegel och upp- 
hettas till glödgning, hvarvid de ättikfyra- 
de falterne decomponeras och återfloden ut- 
göres af en fmält masfa kolfyradt alkali, o 
renadt af litet kolfyrad baryt och kalk, famt 
en portion oförbrändt kol. Denna masfa 
Uttages och rifves till fint pulver, hvilket i 
flere omgångar kokas med nytt påflagit vat- 
ten, 
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ten, ända tills det fift påflagna icke mera 
reagerar för alkali. Lösningen i vatten 9 
tom nu endaft innehåller det egna alkalit 
kolfyradt, utfättes för en fagta afdunftning, 
hvarvid faltet affätter fig i form af en lkor- 
pa , beftående af helt fmå prismatilka kri- 
ftaller, 

• "Kolfyradt Lithion, fådant det på detta vis 
erhålles, är i vatten högit fvårlöft. Det f ma- 
kar tydligt ehuru fvagt alkalifkt 'och reage- 
rar ftarkt för alkali på rodnadt lackmus- 
papper. Det fmälter och flyter redan vid 
brun värma, och % ftelnar vid affvalning till 
ten tSt emaljlik masfa, Då fmältningen Iker 
i platinadegel finnes den efteråt flarkt anlu- 
pen, och lättafte lattet att åter få den ren 
är att deri fmälta litet kolfyradt kali. Denna 
det kolfyrade alkalits egenfkap att angripa 
platina, anfer jag ganlka fäker och utmär- 
kande. Vid de af mig förehafde förfök har 
den alltid inträffat. 

Smält kolfyradt Lithion är likafom det 
kriftalliferade och kanlke ännu något mera- 
fvår|öjjft, vatten. Om man har flörre por- 
tion äeraf, och utan föregången pulverife- 
ring föker att löfa den i vatten, får man 
bereda fig på att dermed blifva fysfelfatt åt- 
ininftone i tvenne dan 



* Digitized by Googfe 



ett nytt eldfafl alkali. 1 55 

Med iolfyra fullt mättadt är det något 
lösligare. Lösningen af detta falt affatter 
vid frivillig afdunftning en kriftallinifk falt- 
ikorpa, fom häftigt decrepiterar då den upp- 
värmes. 

Lithion bildar med de öfriga fyrorna 
egna falter, af hvilka jag likväl ännu endaft 
haft tillfälle underföka följande: 

Svafvelfyraät Uthion erhålles genom det 
kolfyrades lösning i fvafvelfyra. För att få 
det neutralt måfte öfverfkottet af fyra mät- 

* 

tas med ammoniak 9 och fvafvelfyrade am- 
moniaken i glödgning bortjagas. Sålunda 
tillredt är det i vatten ganfka lättlöft, har 
en ren falt fmak, affätter vid afdunftning 
en faltmasfa utan redig kriftallform , bibe- 
håller fig oförändradt i luften och är ytterft 
trögfmält. En ganfka obetydlig inblandning 
af gip s gör det lättfmält. 

Jag har gjort tvänne (arfkilta analyfer 
på detta falt, och refultaten deraf äro få 
nära öfverensftämmande , att jag tror mig 
kunna uppgifva dem båda för temmeligen 
påliteliga, färdeles den föifta, fom anftältes 
på en betydligare qvantitet falt. 

l:mo. 5,732 gram. glödgadt neutralt fvaf- 

velfyradt Lithion , decomponeradt med ät- 

tikfyrad baryt, gåfvo mig 11,454 grammer 

fvaf- 

- 
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fvafvelfyrad baryt. Desfa innehålla c ) 3,935 
grammer fvafvelfyra, fom följagtligen varit 
förenade med 1,797 gn bafis, och faltet var 
fammanfatt på 1 00 d. af 

Svafvelfyra . . 63,65 . 

Lithion .... 51>S5 

100,00 

2:do. Af 0,597 gram. neutralt fvafvel. 
fyradt Lithion erhölls genom en dylik be- 
handling 0,406 gr. fyra och 0,191 gr. bafis, 
fom i 100 del. gör 

Svafvelfyra . . 68,17 
Lithion .... . 51,85 

100,00 

Surt fvafvelfyradt Lithion fås genom det 
neutrala faltets öfvermättning med fvafvel- 
fyra, inkokning till torrhet och glödgning. 
Det Ikiljér fig från det förra genom fln lätt- 
fmälthet och mindre löslighet i vatten. 

Salpeterfyra ger med Lithion ett ganfka 
lättlöft falt, fom vid fakta afdunftning kri- 
flalliferar, dels i rediga flora rhomber, dels 
i nålar. Det är ytterft lättfmält och flyter 
till ett klart liqvidum. Stelnar efter af- 
fvalning, drar häftigt fugtighet till flg ur 
luften och deliquefcerar. Smakar likt fal- 
peter. Salt. 
*) 100 delar fvafvelfyrad baryt, antagen att hålla 
34*354 de *** 
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Saltfyradt Lithion kriftalliferar ej, utan 
affätter vid evaporering en faltlkorpa af o* 
redig textur. Likt det fal peter fy rade fal tet 
är det färdeles lätt fmält, få att platinadegel n , 
hvari fmältningen Iker , knappt behöfver 
. brun värma förr än masfan flår flytande. Med 
lika begärlighet uppfuper det äfven fugtig- 
het ur luften och deliqvefcerar. 

Jag har äfven på detta falt gjort tven* 
ne analyfer, och ehuru refultaten deraf äro 
ganlka litet ftiljagtiga, vill jag dock endaft 
anföra den ena, fom närmad öfverensftäm- 
mer med mine förut omnämnde analyfer på 
.det faafvelfyrade faltet. 

4,204 grammer fmält, och under for* 
bindradt tillträde af atmosferifk fugtighet 
vägt faltfyradt Lithion, gåfvo med falpeter- 
fyradt filfver 13,224 grammer fmält faltfy- 
radt filfver. Desfa innehålla °) 2,525 gram. 
faltfyra, och 4,204 d. faltfyradt Lithion ha- 
de fåleder gifvit: t 
Saltfyra 2,525 eller i Saltfyra 60,06 
Lithion 1,679 100 delar Lithion 39,94 

^■1 — mmm m ' ■■■■ ■ ■ ■■ 

4,204 1 100,00 
v Men 60,06 delar faltfyra mätta en qvan- 

titet balis, hvars fyre är 17,527. Desfa ut- 

*. 

göra 

*) 1 00 delar hornfilfvet antagne att hålla 19,0966 
'delar fyra. 
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göra faledes fyrhalten i de fundne 39,94 
-delar bafis, och Lithion beftår följagteligeti 
på 100 delar af: . 
Metallifk radical 56,117 
Syre > * . * 45?385 

1 00,000 , 

Kolfyradt Lithion löfes af åttikfyra , i 
köld långfamt, lättare med tillhjelp af vär- 
ma. Saltet ftelnar vid afdunftning till en 
gummiartad masfa, hvaruti något tecken till 
kriftallifation ej kan upptäckas. Upptar fug* 
tighet ur luften och blir flytande* 

■ Finfyradt Lithion är lättlöft, 1 fynnerhet 
med öfverlkott af fyra. Efflorefcerar vid af- 
dunftning. , 

Boraxfytadt Lithion är äfveti lättlöft. Rea* 
gerar för alkali j förlorar i eld fitt kriftali- 
yatten under pösöing, fmalter fedan till 
klart glas, och förhåller fig i ofrigt fom 
vanlig borax. 

Svajvelfyrad lerjord och fvafuelfyradt lithion 
kriftalliferar vid fri villig, afdunftning. i fornt 
af fmå korn, hvilka för fammänfatt micro- 
fcop hafva utfeende dels af odaedrar 5 dels 
af dodecaédrar. Löfes lätt i vatten och fma* 
kar likt vanlig kali-alun. 

Lithion erhållet taufiikt Qta en blandniug 
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af kolfyradt Lithion med omkring tre gån- 
ger defs vigt flackt cauftik kalk utröres med 
vatten till en tunn välling och dermed ko* 
k as under flitig omröring 5 å 6 timmar , 
hvarefter det i vätikan upplöfta alkalit fi- 
las, inkokas till torrhet i filfverdegel och 
(maltes. 

Sådant jag på detta vis erhöll Lithion 
cauftikt, var det kriftalliniikt i brottet, ha- 
de en brännande al kal i (k fmak, alldeles fora 
cauftikt kali eller natron ; men bibehöll lig 
i luften oförändradt, utan tecken till deli- 
quefcering, och var ganfka tröglöft i vatten, 
likväl ej till den grad fom det kolfyrade 
alkalit. Jag bör dock nämna att det erhåll* 
na alkalit ej var fullt cauftikt; ty det löftes 
med någon fräsning i fyror. 

Lithion Ikiljer fig förnämliga!* från ka- 
li och natron genom fin utmärkta fvårlöfthet 
i vatten, genom fin egenlkap att med fak 
peterfyra och faltfyra bilda deliqvefcenta 
falter, och genom fin betydligt ftörre mätt- 
ningscapacitet och deraf följande högre fyr- 
halt , i hvilket affeende det åter tyckes när- 
ma fig mera till jordarterna, iardeles talk- 
jorden, fom jemväl äger egenlkapen att 
med faltpeterfyra och faltfyra gifva deliqve- 
fcenta falter. 

Di 
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Då jag undantager ett mifslyckadt för* 
fök att reducera Lithion med en Herr Pro* 
fesfor Berzelius tillhörig 50-parig gal* 
vanilk tråg-apparat, hvilken fattes 1 verk* 
famhet med en lösning af kokfalt i vatten , 
och hvaraf. ^fFeden följagtligen var ganlka 
fvag, kan jag för närvarande icke meddela 
några vidare upplysningar om detta nya al- 
kali. Af det redan anförda anfer jag dock 
defs egna natur vara få tillräckligen ådaga- 
lagd, att något tvifvelsmål, angående defs 
upptagande fåfom ett färfkilt fpecies bland 
clasfen af alkalierna, icke mera bör kunna 
uppöå. 

Det återftår nu endafl att lära känna i 
hvad qvantitet Lithion finnes i Petaliten. 

Medelrefultatet af de tre lifta derå an' 
fläldte analyfer utgör i 100 delar: 
, Kifeljord . . . . 79,212 

Lerjord 17*225 

Neutralt fyafvelfyradt lithion 18,385 

Men 18,383 d. af detta falt innehålla, 

enligt defs här ofvan uppgifne fammanfatt- 

ning 5,76l d. bafis, och petaliten beflår följ* 

agteligen på 100 del. af: 

Kifeljord . . . 79,212 
Lerjord . . . . 17,225 
Lithion . . . . 5,761 

102,198 

lan. 

1 

1 

1 ■ 
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I anfeende till beftåndsdelarnes fyrhalt, 
Kan ftenen anfes vara fammanfatt af en par- 
tikel Lithion-feltlicat famt 3 partik. Lerjords- 
trifilicat, och mineralilka formeln uttryckea 
med LS 6 *3AS 3 . ' ' 

* 

1 

Spodumén* 

Denna ftenart, fom förft blifvit under- 
fökt af Vauquelin, är af •honom uppgif- 
ven att hålla ända till 8 i {) p. kali ^ då 
deremot tvenne fednare i 3 Häftet af desfa 
Afhandlingar införde analyfer utvifa, att den 
icke Ikulle innehålla det ringafte fpår på 
något alkali. 9 % 

Jag har fökt Ikaffa mig en närmare upp- 
lysning om rätta fammanhanget härmed, ge- . 
nom en företagen ny analys af Spodumén, 
från famma flälle fom den förut underfök- 
ta, och hvilken analys jag här i korthet 
får meddela, 

I anfeende till yttre kännetecken och 
förhållande för blåsrör är fpodumén redan' 
få utförligt befkrifven af Herr Bruks-Patro- 
nen Hisinger, i 3 Häftet af desfa Afhand- 
lingar, pag. 289 9 att J a S dervid icke äger 
något vidare att tillägga, utan (krider ge- 
naft till fjelfva underfökningen. 

* * 

VI d,i. L a) 2 

< 

I • 

/ 
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a) 2 gram. finrifvet och torkadt ften« 
pulver förlorade i glödgning endaft 0,009 
grammen 

b) Brända pulvret blandades i platina- 
degel med 8 grammer kolfyrad baryt, och 
utfattes för en Ilar k fyrugnshetta något öf- 
ver 1| timma. Masfan befanns efteråt hop- 
bakad och till fårgen grönaktig. Den be- 
handlades på vanligt fätt med utfpädd falt- 
fyra, h var vid kifeljord blef olöft, fom af- 
lkiljd, tvättad och glödgad, vägde 1,324 
grammer. 

c) Lösningen i faltfyra, fom innehöll 
den till bränningen använda baryten, befria- 
des derifrån med fvafvelfyra, fom tillfattes 
få länge fällning uppkom, hvarefter fva£- 
velfyrade baryten afhäldes på filtrum och 
tvättades väl med kokhett vatten. Genom- 
gångna klara liqvidum, neutraliferadt med 
cauftik ammoniak, pröfvades med några 
droppar oxalfyrad ammoniak; men icke det 
minda tecken till grumling vifade (ig. Vät- 
fkan blandades derpå med kolfyrad ammo- 
niak tills den blef rådande på alkali , och 
den erhållna volumihöfa, något i brunt ftö- 
tände, fällningen togs på filtrum och tvätta- 
des väl med varmt vatten. Åter upploft i 
faltfyra, erhölls genom folutions öfvermätt- 

' 1 ning 
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toittg med Cauftikt kali» en återftod af jeftt* 
Oxid i fom tvättad Och glödgad vägde 0,039 
grammer, Och ur kaliluten aflkiljdes på van* 
ligt fatt, med tillfatts af fal t fy ra i öfverikott 
öch lösningens utfälltting med kolfyrad am- 
moniak , t lerjord , hvilken, efter nogä tvätt* 

öing, glödgad vägde 0*506 gr. 

d) Franfciljda liqVidum efter forÖa fall- 
toingett med ammoniak afdrefs till torrhet, 
och tom masfän befriades getiOm glödgnittg 
från inblandade ammottiakfalter. Det åter- 
ftåendé eldfafta faltet, fom Var fmålt, Upp- 
löftes i vatten, författes med en portion 
fvafvelfyrad ammoniak, af fatnma ikäl fom 
jag anfört i attalyfen på petaliten, inkoktes 
å nyo till torrhet och glödgades* Det er- 
hållna neutrala fvafvelfyrade faltet vägde 
0,57 grammen Det löftes i Vatten med en 
ringa återftod, fom aflkiljd och glödgad 
Vägde 0,004 gr» och Var kifeljord» 

fråga felef nu att lära känna med hviK 
ketl bafis fvafVelfyran Var förenad uti det* 
ta falt. Lösningen deraf fkiljdes derföre i 
två delan I den ena lades, några bitar kri- 
ftalliferad Vinfyra, Ett hvit oftlik fällning 
uppkom, men fom alldeles icke liknade 
Cremor Tartari, och fom Vid utfpädning 
med vatten genaft åter upplöftes. Fällningen 

ta åter- 
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återkom vid vätfkans afdunflning och con- 
centrering, men var då mera faltlik och 
kriftallinilk. Det fällda faltet, upphettadt 
till fvag glödgning i platinadegel, lemnade 
en fmält kolig masfa, alldeles liknande den 
jag . förut erhållit vid bränning af ättikfy- 
radt lithion, och platinadegeln var äfven på 
famma fätt fom då anlupen. Det fmälta äm- 
net , kokadt med vatten, vifade fig ytterft 
fvårlöft,* men vätfkan- fmakade och reagera- 
de för alkali. Desfa omftändigheter inträffa 
få fullkomligt med det i petaiitén fundna 
nya alkalit, att jag icke längre borde draga 
i betänkande att äfven antaga fpodumén in- 
nehålla famma ämne^ men för att vinna få 
mycket iäkrare öfvertygelfe, upplöfles den 
med vatten digererade alkalifta masfan i 
faltfyra ^ faltet afröktes till torrhet och upp. 
värmdes i platinadegel öfver fpritlampa. 
Masfan öfvergick genaft och med ytterfta 
lätthet till fmältning. Någon vidare bekräf- 
telfe på , att det undcrfökra ämnet var li- 
thion, fom i förening med fvafvelfyra bil- 
dat det här ofvan erhållne fvafvelfyrade fal- 
tet, lärer väl icke behöfvas. Det återftod 
fåledes endaft att få veta om detta falt var 
rent , eller om det icke tilläfventyrs äfven 
kunde innehålla något annat ämne till bafis. 
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fåfom t. ex. talkjörd. Den färfkildt förvara- 
de portion af faltlösningen blandades der- 
före med några droppar cauftikt kali, men 
vätlkan bibehöll fig klar. Der fanns följ- 
akteligen ingen talkjord. . Icke eller kun- 
de den innehålla någon kalk $ ty oxalfyrad 
ammoniak var redan förut förfökt, utan 
att något fpår på kalk kunde upptäckas. 
Jag tar fåledes för afgjordt att det erhållna 
fvafvelfyrade faltet, hvärs qvantitet, ^efter 
afdrag af de frånfkiljde 0,004 grammer ki- 
feljord, förminlkas till 0,^66 grammer, var 
rent neutralt fvafvelfyradt lithion , uti hvil- 
ket qvantiteten af alkali utgör 0,177 gram. 

Analyfen har fåledes gifvit: 

Kifeljord b) 1-324 i IOO del. 

d> ££04 F>32g 66,40ol hä|u 33,200 

Lerjord c) 0,506 25,30 > f "tSlS. 

Lithion d)- . 0,177 8,85o) y 3)883 

Jernoxid c) 6,029 IA5° 

Tlygtiga delar a> 0,009 0,450 

2*049 gr. 102 450 , 

Att jag fått ett öfverlkott få väl i den- 
na fom alla de föregående analyferne på pe- 
taliten, kan jag i fanning icke förklara. 
Man (kulle tro att någon ofullkomlig ut- 
tvättning eller annan förfummelfe dertill 
varit Ikulden > men jag vet med vifshet att 

jag 
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jag harutinnan användt all möjlig noggrah» 
het. Icke eller kan felet ligga i de begag- 
nade reagentia ; ty jag hade förut pröfvat 
dem och funnit dem fullkomjigen reqa. 

Spoduméns befiåndsdelar ftå, i anfeende 
till fin fyrhalt, i fådant förhallande till hvar- 
andra, att ftenen kan betraktas fåfom fam- 
flianfatt af en partikel Lithion-trjfilicåt famt 
5 partiklar lerjords-bifilicat, Qch formeln ut- 
märkes med LS 3 + 3 AS 2 , 

£2 kollad kri/loltiferad Lrpidotit, 

Färgen mörk blågrön , ofta ljufare grön t 
Förekommer kriftalliferad i regullera 
(torre prigjner, fom på längden äro refFlade 
och till formeq mycket likna kriftaller af 
Tourmalin eljer Skörl. Kriftallerne finnas 
vanligen invexta i roatrix %f petalit eller 
qvarts-, hvarifran de flundom lätt kunna 
Uttagas utan att fluften behöfver krosfas. 

Lös, repas med lätthet af knifven, och 
rifves till ett gr^hyitt nägot i grönt dra* 
gande pulver. 

För blasrör och Utan tillfatts fmälter ej s 
men förlorar fin färg och blir gråaktigt hvit, 

Löfes i borax långfamt till klaft ofär, 
gadt glas. 
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a) 1*594 grammer pulveriferad och 
väl torkad ften glödgades i platinadegel 
öfver fpritlampa. Vigtförluflen utgjorde 
O,053 grammer, fom i 100 delar fvarar mot 

Sedan jag hunnit öfvertyga mig om att 
fosfilets decompofition endaft till någon del 
kunde ernås genom kokning i fyror, men 
jag härigenom likväl vunnit någorlunda upp- 
lysning om defs qvalitativa fammanfättning 
och att det, Jikfom de föregående, innehöll 
ett alkali , hvilket jag på defs egenfkaper 
äfven igenkände Vara lithion, valde jag till 
ftenens fullkomliga fönderdelning den förut 
använde methoden genom bränning med 
kolfyrad baryt f 

b) 2 grammer i möjeligafte måtto fin- 
rifvit ftenpulver brändes något öfver en tim- 
ma i fyrugn med 4 gånger defs vigt kol- 
fyrad baryt. Masfan var hopfintrad och till 
färgen grön, alldeles fom det orifna fosfilet. 
TJpplöft i utfpädd faltfyra erhölls, genom af- 
dunftning till torrhet och torra masfans i- 
terupplösning i vatten , kifeljord , fom glöd- 
gad vägde 0,806 gr. 

c) Utur afikiljda klara lösningen utfall* 
des den till bränningen nyttjade kolfyrade 
baryten med fvafvelfyra. Svafvelfyrade ba- 

ry« 

■ é » 

» 
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ryten togs på filtrum och tvättades , hvaref- , 
ter genomgångna vätlkan öfvermättades med. v 
kolfyrad ammoniak. Den erhållna fynbart . 
jernhaltiga fällningen frånfkiljdes på filtrum 9 m 
utlutades väl med vatten och upplöftes åter 
i faltfyra. Saltfyrelösningen blandades med 
cauftikt kali i öfverlkott, hvarvid det förft 
utfällda till en god del återupplöftes med 
lemning af en fimmig ipörkbrun återflod. 
Denna affkiljdes, tvättades och löftes åter 
från filtrum med faltfyra, blandad med nå- 
gra droppar falpoterfyra , ooh digererades 
dermed för att få jernet fullt öxideradt. 
Sura lösningen, neiltraliferad med cauftik 
ammoniak och fälld med bernflensfyrad am- 
moniak, gaf 0,097 grammer glödgad jern- 
oxid. 

d) Affkiljda neutrala vätfkan gaf med 
hydrothyonammoniak en mörkbrun volumi- . 
nös fällning, hvilken i glödgning brände 
fig i det närmafte hvit. Den vägde 0*147 
grammer, och befanns vara lerjord, fmittad 
af litet mangan. Den gaf blå färg med ko- 
boltfolution och löftes trögt i borax till o- 
färgadt glas, fom förft vid tillfatts af falpe- ■ 
ter blef fvagt ametyftfärgadt. 

Sköljvattnen, inkokta till torrhet, gaf- 
vo en faltmasfa , hvilken i glödgning för- 

- 
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flög méd lemning af 0,03 grammer man- 7 
ganoxid. 

e) Lösningen i cauftikt kali c) öfver- 
mättades med faltfyra och fälldes med kol- 
fyrad ammoniak. Den noga utlakade och 
glödgade fällningen vägde 0,663 grammer, 
och förhöll fig i alla affeenden fom ren ler- 
jord. En lösning deraf i faltfyra utfälldes 
med kollyrad ammoniak i ftort öfverfkott, 
men den frånlilade alkalilka vätfkan hade in- 

« 

gen ting upptagit. 

f) Liqvidum efter förfta fällningen med 
kolfyrad ammoniak c) afdrefs till torrhet 
och torra masfan glödgades. Återftående fal- 
tet, bringadt till neutralt fvafvelfyradt falt, 
på fatt jag i de föregående analyférne om- 
nämnt, var fmält och vägde 0/275 grammer. 
Det upplöses i vatten utan lemning. Lös- 
ningen häraf delades i tre glas. I det ena 
häldes några droppar oxalfyrad ammoniak, 
hvaraf, efter någon ftund, en fvag grum- 
ling uppkom,* troligen af oxalfyrad kalk, 
men hvars qvantitet var för obetydlig för att 
kunna famlas och vägas. Den andra portion 
af faltlösningen, pröfvad med cauftikt kali, 
gaf likaledes en ovägbar gylhvit fällning, 
hvilken federmera, under luftens tillträde, 
fvartnade, och fåledes förmodligen var en 

liten 
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liten hinterhalt af manganoxid. Den i tre* 
dje glafet affluljda delen af faltet blanda- 
des med en lösning af ättikfyrad baryt , få 
länge fällning fkedde; fvafvelfyrade baryten 
frånfilades och genomgångna liqvidum in- 
koktes till torrhet i platinadegel. Torra 
gummilika faltet lemnade i glödgning en 
fmält kolig masfa, hvilkenj, på defs egen&ap 
att hafva angripit degeln och att med myc- 
ken fvårighet löfas i vatten, fom deraf er- 
höll al kali (k fmak , jag väl genaft fann inne- 
hålla lithionj men då alkalilka lösningen å 
nyo afdrefs till torrhet och torra masfan 
fkulle uppvärmas till fmältning, fkeddé det- 
ta förft med pösning, hvarefter platinade- 
geln fanns i botten betäckt med ett klart, 
äfven efter affvalning genomfkinligt, glas, 
alldeles likt produäen af borax. Denna o- 
väntade oroftändighet, fom aldrig inträffar 
vid fmältning af rent kolfyradt lithion, gjor- 
de det fannolikt att i fråga varande fos&l 
kunde innehålla boraxfyra* Jag. vann be- 
kräftelfe härom genom den fmälta masfans 
upplösning i faltfyra, hvarutur vid afdunft- 
ning ett faltlikt ämne affatte fig, fom i af- 
ikiljdt och upplöft i alkohol, meddelade den- 
farorna egenfkapen att brinna med tydlig 
grön låga, alldeles fom det händer med en 
dylik lösning af boraxfyra. Jag 
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Jag har federmera förfökt att farflult 
Utröna boraxfyräns qvantitet i detta fosfil, 
på det fätt att jag fmält en portion deraf 
med furt fvafvelfyradt kali, hvarefter den 
fmälta masfan i kokning extraherades med 
alkohol, fom fedan frånlkiljde3 och afdrefs 
till torrhet. Jag erhöll på detta vi$ ett äm- 
ne, fom utgjorde 1 T V procent af ftenens 
vigt, det vill fäga på 2 grammer 0,022, . 
och fom i alla affeenden förhöll fig fom van- 
lig boraxfyra ; men jag vågar af flere fkäl 
icke uppgifva den fundne vigten deraf för 
fullt pålitelig. 

Om nu qvantiteten af bafis i det här 
ofvan f) erhållna faltet, hvilket vi hafva 
fett beflå af fvafvelfyradt och boraxfyradt 
lithion, uträknas efter fammanfättningen af 
fvafvelfyradt lithion, hvilket torde kunna 
Ike utan fynnerligt fel, enär fvafvelfyran 
och boraxfyran i det närmade mättas af fam* 
ma qvantitet bafis, få innehåller detfamma 
0,036 grammer lithion; och refultatet af a* 
nalyfen blifver; 
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i hundradelar. 



Kifeliord b) 


0,806 


40,300 


Lerjord e) 


0,663 




d) 


°> l W 0,310 


4<J,500 


Lithion f) 


0,036 


/I T/"W\ 

4>3°0 


Jernoxid c) 


0,097 




Manganoxid d) 


0,050 


1,*00 


Bor ax fy ra f) 


0,023 


1,100 


Flygtiga delar a) 0,058 


• 

v 


fom på 2 grammer 






Ivarar mot 


0,072 


3,600 



1*9^3 gr. 96,150 
Förluft 0,077 5*850 * 

2,000 gr. 100,000 

Sa gerna jag önfkade att kunna anftäl- 
la en ytterligare tonderfökning på detta in* 
teresfanta fosfil, made jag dock, i anfeende 
till mellan komne förhinder, både för när* 
varande pch kanfke ännu på en längre tid 
derifrån afftå. Jag öfverlemnar emedlertid 
: denna analys, få ofullkomlig den än må 
vara, i hopp att den åtminftone må tjena 
fåfom anledning för någon annan, att när- 
mare föka utforika detta minerals verkliga 
fammanfattning. 

Til- 
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Tillägg af Berzelius. 

Sedan Herr Arfvedson flutat denna 
intresfanta kedja af analytilka underföknin* 
gar, erhöll jag af Hr Ofverfte-Lieutenanten 
och Riddaren Arrheni us en i turmalinens 
form fullt utkriftalliferad , blekröd ftuff af 
förenämnda fosfil från Utön, h vilken till 
alla delar, med undantag af färgen, förhöll 
fig likt det gröna fosfil, hvars analys Herr 
Arfvedson här leinnat. 

Defs träffande likhet med Rubelliten 
(Hauy's Tourmaline Apyre) föranledde att 
jemföra den dermed. Refultaten af Kl AP* 
roths och Vauöuelins analyfer vifa 
ockfå att det af Arfvedson underfökta 
fosfilet är famma art. De funno i Rubel. 
liten: " 



Klaproth. Vauquelin. 



Kifeljord . . 


43,50 . 


42 


Lerjord • • 


42,25 


40 


Manganoxid . 


1,50 


7 . 


Natron . . . 


9,00 


10 


Kalkjord • . 


0,10 




Vatten . . . 






Förluft . . . 


2,40 


t 


Herr Sv ed ens 


tjerna erhöll feder* 



mera några utmärkt vackra ftuffer af den 
röda arten från Utön , och öfverlemnade mig 

prof 
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prof deraf till undertökning, jemte ett ftyo 
ke Siberilk Rubellit 

Jag brände denne fednare med kolfy* 
rad baryt (emedan den icke lät fönderdela 
• fig i kokning med kungsvatten;, upplöfte 
masfan i faltfyra, lät den åter intorka for 
att af&ilja kifeljorden, hvarefter lösningen 
fälldes förft med kolfyrad och fedan med , 
oxalfyrad ammoniak, filades, afdunftades 
till torrhet, och masfan brändes. Den upp- 
löftes derefter i vatten och afdunftades till 
kriftallifation. Dervid erhöllos kriflaller af 

faltfyradt natron, fom voro ganlka lätta att . 
igenkänna på fin kubifka reguliera form. 
Men desfa kriftaller omgåfvos af ett liqvi- 
dum, fom i luftens vanliga temperatur ej 
torkade. Masfan blandades nu med fvaf- 
y^lfyra for att utjaga faltfyran, hvarefter 
den begöts med alkohol, fom efter en (lund 
påtändes och brann med en ganfka Ikon grön 
låge, hvaraf borax fyrans närvaro igenkän* 
des. Saltet upploftes fedan i vatten , utfäll- 
des med ättikfyrad blyoxid, och det i of- 
verfkott tillfatta blyfal(et aflkiljdes fedan 
med kolfyrad ammoniak , hvarefter liqvidum 
intorkades och masfan brändes. Saltet half- 
fmälte vid börjande glödgning, och degeln 
- angreps på fatt det med UthiOA W Vanligt, 

Vat- 



Digitized by Google 



ett nytt eldfqft alkali. 175 

Vatten upplöfte natronet och lemnade en li- 
ten portion lithion olöft , fom dock af mera 
påflagit vatten upptogs. Detta förlok bevi- 
far fåledes att det af Arfvedson under- 
fökta fosfilet är i det närmafte famma kemi- 
fka förening fom lubelliten. 

Hurudan dennes kemifka conftitution är 3 
kan af desfa endaft qvalitativa förfök icke 
afgöras. 

Då man jemför analyferna på tourmali- 
ner och ikörlarter , finner man att de temme- 
ligen enftämmigt utvifa att lerjordens och 
kifeljordens fyre är nära men ej fullt lika, 
och att den fednares öfverftiger ungefär med 
f z lerjordens, nä fl an fåfom om fosfilet be- 
ftode af en partikel af ett alkalifkt filicat 
med 9 partiklar lerjordsfilicat. Boraxfyrans 
tillkomft gör likväl att man ej kan antaga 
fåfom afgjordt att en fådan fammanfåttning 
tillhörer turmalinen. I de fvarta, gemenli- 
gen icke eleörilka lkörlarterna, fom hafva 
turmalinens form, tillkommer defsutom en 
portion jernoxidul (eller oxidum ferrofo- 
ferricum), fom ej fy nes vara der i form af 
filicat, hvars myckenhet, relatift till lerjor- 
dens, varierar ganfka mycket, och fom här, 
likafom troligen i hornblende, augit o. fl. f 
fynes icke kemifkt tillhöra fosfilet. _ För 

att 
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att utröna huruvida boraxfyra och lithion 
, tillhöra äfven den vanliga Ikörlen, upplöfte 
jag en portton flammad turipalin från käring- 
bricka, genorri kokande digeftion med Ivaf- 
velfyra, hvaraf ftenen efter 6 timmar fanns 
fönderdelad. Lösningen fälldes med kolfy- 
rad ammoniak , filades,, intorkades och brän- 
des. Jag erhöll en betydlig mängd i vatten . 
lösligt, men högft fträngfmält iu It. Litet 
fvafvelfyra tillfattes och derefter alkohol, 
hvilken om en flund påtändes. Den brann 
med vanliga fenomeh, och den lkymt af 
grön färg den i kanterna fick mot flutet var 
för litet beftämd, för att deraf något (kulle 
kunna flutas till närvaro af boraxfyra. Sal- 
tet upplöftes, fälldes med blyföcker, fila- 
des, och den i öfverlkott tillfatta blyoxiden 
utfälldes med kolfyrad ammoniak, h var ef- 
ter vätikan intorkades och masfan brändes- 
Den hvarken fmälte eller angrep degeln. 
En ganflta ringa del deraf löftes i vatten och 
gaf cremor tartari med vinfyra. Det öfriga 
var fmaklöft och förhöll (ig fåfom talk jord. 
Det är fåledes tydligt att hvarken lithion 
eller natron äro hufvudfakliga befiåndsdelar 
af den vanliga turmalinen, utan antingen 
äro de tillfälliga, eller gifves det turmaliner 
med kali, natron, lithion och kanlke talk- 
jord, likfom det med desfa olika alkalier 
gifvas ferflcilta flag af alun, h vilkas kriftal- 
lifation är lika. 



v. 

» » 
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v. 

Analys af Röd Zeolit från Ådelfors; af 
H i s inger. 

Det mineral, fom bär detta namn, har län* 
ge varit bekant hos Mineralogerna. Anton 
S w ab har under namn af Gäsften noga be- 
(krifvit det, i fynnerhet till defs egenlkap 
att gelatinera med fyror , i Kgl. Vet. Acad» 
Handl. Vol. 29.. Hauy upptager det i Trai* 
té de Mineral», T. IV, p. 413, under namn 
af Zéolithe rouge d'i£delfors. Hos Lucas, 
i Tableau des Espéces Min., T. I, p. 340/ 
anfes det analogt med crocallit och fåfom en 
förändring af tät ftilbit. Hausmann i 
Handbuch der Mineral., T. II, f. 577, upp» 
t^ger det under Sandiger Stilbit. Berg- 
man anförer uti Troils bref om Island, 
f. 356, lin analys derpå, i anledning hvaraf 
den (kulle innehålla 80 delar kifeljord, g,5 
d. lerjord, 6,5 d. kalkjord och 4 d. välten. 
Denna enda bekanta analys har af följande 
underfökning icke kunnat bekräftas, utan an- 
vifer det fin plats under Mjölzeolit. 

Den förekom , 1 Ädelfort guldgrufvor i 
Småland, i egna fmå lager, dels blandad 
med kalkfpat, dels renare, men genomfatt 
VI Del. M af 
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* 

af tunna lager af en af fvart glimmer- och 
qvarts-blandad bergart. Defs färg är blek- 
röd eller ljus tegelfärgad. Sammanfogningen 
dels mycket finkornig, med jordartadt brott j 
dels fmåkornig, hvars korn v i fa glänfande 
fidor , utan beftämd form. Los och mor. 
Ogenomflunlig. Pulfret ger med lkedvatten 
en faft gelatina. För blåsrörslågan förlorar 
den genaft fårgen och blir hvit; federmera 
utfmälta öfver allt fmå färglöfa halfklara 
glaskulor, fom fluteligen förenas och of- 
verdraga hela profftycket. Smält med bo* 
rax löfes den fmåningom till klart färglöft 
glas. 

Den till analys använda zeoliten, Var 
af den korniga och från kalkfpat rena för- 
andringen. 

1) 2,76 grammer finrifvet och (trängt 
torkadt zeolitpulver genomglödgades Jtimmaé 
Vigtförluften var 0,3i gr. 

2) De efter glödgning återftående 2,45 
gr. di ge re rad es i täppt fl a (ka med faltfyra, 
hvarvid kändes lukt af faltfyre-fuperoxidul. 
Den i fyran olösliga kifeljorden tvättades 9 
och vägde efter glödgning 1,484 

3) Saltfyrade upplösningen utfälldes 
ined cauftik ammoniak. Fällningen upptogs 
på filtrum y tvättades och kokades i en lut 
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ftf cauftikt kali, fom upptog lerjorden* hvil* 
ken, fälld med falmiak, tvättad och glöd* 
gad, vägde 0,51 gr. 

4) Den del af fällningen , fom icke 
löftes i kali ^ blef under torkning fvartagtig 
och vägde efter glödgning 0,19 gram. Den 
löftes med liten fräsning och lukt af fyrfatt . 
faltfyra i vanlig faltfyra, utom några oväg- 
bara delar af kifeljord. Lösningen neutral 

li ferades med ammoniak, och jernoxiden ut* 
fälldes med benzoefyrad ammoniak. Glödgad 

Vägde den röda jernoxiden 0,111 gram. 

Den från jernoxid befriade vätfkan innehöll 
0,06 gram. kalkjord, fom i bränning blef 
ljusgrå af en liten fmitta af manganoxid, 
hvilken likväl för blåsröret ej kunde tyd- 
ligt röjas. Denna kalkjord hade mekanilkt 
iläpat med lerjordsfällningen. 

5) Den efter fällning med ammoniak i 
g) återftående vätfkan, afdunftades till min- 
dre volum, och oxalfyrad ammoniak tillfat- » 

> 

tes, få länge fällning uppkom. Den erhåll- 
na oxalfyrade kalkjorden vägde, efter fträng 
torkning, 0,626 gr., fom innehålla 0,241 
gr. ren kalkjord. 

Fosfilet från Adelfors har fåledes efter 
desfa forfök lemnat: 

M 2 Ki- 
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Kifeljord 1,434 i ICO d. 53*76 hål- =27*0. 9 
Lerjord 0,510 18,17 ler =8,62.3 

Kalkjord 0,301 10,90 fyre = 3,08- 1 

Vatten 0,310 11,23 =9*77-3 

Jernoxid 0,111 4,02 

2,716 gr. 98,38 
Förlu ft 1,62 

100,00 

Mjölzeolit, af lika fammanfattning, har 
förekommit mig få väl vid Fahlun, fom i 
Gräszrufoan på Bupberget , famt i Carhgrufvan 
vid Martanberg. Den är likväl mera finkor- 
nig och löfare än den från Ådelfors; till 
färgen blekröd, ända till h vithet. Fahlu 
mjölzeolit är förut belkrifven i desfe Af- 
handlingar, 3 Del. fid. 313. Den gaf vid 
analyfen 60 del. kifeljord, 15,6 d. lerjord , 
8,0 del. kalkjord och 11,6 d. vatten, utom 
1,8 d. jernoxid. Qvartskornen, fom deri 
aro inblandade, kunde ej rigtigt frånftiljas, 
fom förorfakade en förflorad halt af kifel- 
jord. Uti mjölzeoliten från Martanberg har 
jag funnit" 53,37 del. kifeljord, 16,5 d. ler- 
jord, 13,0 del. kålkjord, 10,67 del. vatten, 
jemte 2,36 d. jernoxid. I denna analys har 
åter kalkjordens halt utfallit för ftor af in- 
vuxne fmå kalkfpatskorn , fom voro omöj- 
liga att alldeles utleta. Den ftörre förluften 

här- 
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härrör äfven derifrån, emedan kalkfpatens 
kolfyra qvarftannade efter ftenens glödgning 
och federmera bortgick med fräsning vid 
defs upplösning i fyra. 

Formeln för detta fosGls fammanfättning 
är fåledes, med afdrag af fmå afvikelfer i 
det fundna refultatet, CS a +3 AS 2 -f 5 A q- 




vi. 

Underfökning af Ichtyoph talmens fam- 
manfättning; af Jac. Berzelius. 

i 

Detta fosfil, fom förft upptäcktes vid Häl- 
leftad af R inman, belkrefs af honom få- 
fom en egen art zeolit i Kongl. Vet. Acad. 
Handlingar för året 1784*, p. 52. Det fanns 
federmera af d 9 A ndra da vid Utön och 
fick af honom namn af Mtyophtalm, för defs 
egna fkimring, likt ögonftenens på åtfkilli» 
ga filkar j hvarföre Werner ockfå öfver- 
fatte defs namn till Fifchaugenftein. * 

H auy* för att åt denna flenart ge ett 
med fin mineralogilka nomenclfctur likartadt 
namn , kallade den dpophyllit, af defs egen- 

fkap, 

a 

I 
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i 

(kap, att, då den upphettas få att defs ke* 
tnifkt tundna vatteq för flygtigas, fprick* 
parallelt med bladen och breda ut fig. 

Rjnman uppgaf Hälleftad-Ichtyophtal. 
mens fammanfättning till 55 del. kifeljord, 
26,2 kalk, 2,5 d. lerjord, famt 17 d. vatten 
Och en ringa qvantitet jérnoxid. FOURCROY 
och. Vauqueun underjökte den från Utön 
och funno den fammanfatt af 50 d, kifel* • 
jord, 23 d. kalkjord, 4 d, kali och 17 dt 
vatten/ Rose underfökte famma Ichtyoph- 
talm och fann deri 52 proc. kifeljord, 24,5 
proc, kalkjord, g proc. kali och 15 proc, 
vatten , fom hade en vidbränd något ammo 
aiakaliik lukt. 

Sedan den tiden har ichtyophtalmen 
blifvit funnen äfven på andra ftällen, t. ex, 
vid Qvecknegrufvan i Norrige, i Tyrojea 
och på Grönland, 

Ichtyophtalmen från Tyrolen har blif* 
vit underfökt af Ge h len, fom fann deri; 

Kifeljord ♦ . . 52,38. ' 

Kalk • , , ,. 24,86. 

Kali , . , . 5,27. 

Vatten • , . , 16,19, 

För luft , . , 1,50» 

■ 100,00, 

s ' och 
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och Tom tillika bevifte, att det fosfil Hauy 
uppftällt under Mefotype, med namn af M. 
épbintée, ock få är en ichtyophtalm , till 
fin fammanfättning lika med den ifrån Ty 
rolen. 

Den på Grönland forekommande ichty- 
ophtalmen bar blifvit underfökt af D:r Chr. 
G. Gmelin, hvars förträffliga af handling 
häröfver är införd i Kongl. Vetenlk. Acad. 
Handlingar 1816 , p. 171. Han fann den 
vara af tvåfaldig art, och fammanfatt på föl- • 
jande fatt; 

A . B 
Kifeljord 53,90 — 60,00. 

Kalkjord 25,00 — 15>79« 
Kali , 6,13 — 5^8- 
Vatten 15,7 — 17t8a 
En af D:r Gmelin anftälld analys pä 
ichtyopbtalmen från Utön, afviker till fitt 
refultat få obetydligt från det af Gehlen 
uppgifna, att jag ej anförer det. 

( I mitt förfta förfök, att efter en rent 
kemilk princip uppflälla mineralierna, hade 
jag* genom en beräkning frånRosés analys 
på Utö-ichtyophtalm, trott mig finna att det* 
ta fosfils fammanfättning kunde uttryckas 
med följande formel KS 3 4- 5 CS 3 + 10 Aq. 
Häremot anmärkte Gehlen, i en privat 

c om- 

1 
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communication, att kalihalten, på det (att den 
af Rose blifvit beftämd icke vore rätt på- 
litlig, och att han, i den underfökning jag 
redan anfört, funnit att formeln borde vara 
KS 3 + 8CS 3 + i6 Aq, hvilken ock fedan 
blifvit, tillika» med analyfens refultat, med- 
delad i Sch wje i gg er s Journal, B. 18* fid. 
26. D;r Gm el in beräknade fammanfåttnin- 
geq af den Grönländlka ichtyophtalmen till 
KS 6 + 6 CS 3 13 Aq., och llöt, att fådan 
torde ockfå fammanfättningen af Utö-icbty* 
ophtalm vara. " * 

Händelfen förde mig att analyfera ett 
mineral, fom hitkommit under namn af A» 
nalcime laminaire de Fasfa en TiroJej och 
jag hade redan nära fullbordat förföket, då 
jag märkte, att det var precift famma ichty- 

ophtalm fom Gehlen underfökt Analy- 

fen verkftälldes på följande fatt: 

m 

a) 2 graramer af mineralet upplölles i 
flörre bitar i faltfyra i en liten vägd glas- 
Kolf , förfedd med ett afledniögsrör fyllt med 
faltfyrad kalk. Under upplösningen uppfte- 
go flundom fmå luftblåfor, fom tycktes till- 
kännagifva en ringa halt af kolfyra. Efter 
12 timmar upphettades liqvidum till upp- 
kok- 

♦ 

. *) Neues Allgem. Journ. der Chemie, herausge£. 
v. Gchlcn. V 3 44 följ. 
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kokning , kärlet afkyldes till den omgifvan» 
de luftens temperatur, och hade förlorat 0,005 
gr. i vigt. 

b) Lösningen utgöts i en platinalkål 
och afdunftades till torrhet*;, hvarefter den 
upplöftes i litet faltfyrehaltigt vatten, och 
filades. Kifeljorden vägde, efter tvättning 
och glödgning, 1,05 gr., fvarande emot 
52é procent. 

c) Det klara liqvidum blandades med 
cauflik ammoniak, hvaraf det efter några 
ögonblick fick en få obetydlig grumling, 
att jag anfäg det for ett ringare fel att upp- 
fåtligt blanda denna grumling bland kalken, 
än den förluft fom kunde orfakas af en ny 
filtrering. Liqvidum utfälldes derföre med 
oxalfyrad ammoniak, filades, och fällningen 
tvättades väl. Den brändes i en platinade- 
gel, hvarefter den öfvergöts med litet kol- 
fyrad ammoniak, intorkades och upphetta- 
des vida öfver vattnets kokpunkt Den väg- 
de 0,8725 g r -* tvärande emot 24,6 1 proc. 
kalkjord. d) Det 

*} I ett förlöp, der ja/? ej afdunftat utan tillfatte 
ammoniak till den filade lösningen , ficks en li- 
ten fällning, fom ännu våt liknade lerjord ; men 
den fmälte för blåsrör, och fanns vara kalkjord 
filicat, af kifeljord, fom löft fig i fyran, och vid 
fin fällning medtog kalk ur liqvidum* 

■ 
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d) Det genomgångna liqvidum intorka* 
des, ammoniak fal ter na bortjagades och mas* 
fan glödgades lindrigt, tills den blef hvit 9 
hvarefter återftodo 0,1622 gr. faltfyradt ka» 
li , f varande emot 5,08 gr. kali, 

e) 3 grammer af famma ichtyopbtalrn 
glödgades en half timme och förlorade 
0,482 grammer vatten, fvarande emot 16,06 
procent, 

. FosQlet från Fasfa hade fåledes gifvit: 
Kifeljord . • 52,50 
Kalkjord . . . 24,6l 

Kali 5,08 

Vatten . . . , 16,06 
Kolfyregas (?) . 0,25 

98,50 

och man infer fåledes att jag hade analyfe» 
rat famma fosfil fom Gehlen/ med hvit 
kens refultat det anförda få fullkomligt öf. 
verensftäromer, fom man kan vänta af dyli* 
ka förfök. 

Då detta Ungs analys är en af de en» 
klafteoch lättafte, beflöt jag att med all möj» 
lig noggrannhet anftälla ett dylikt förfök på 
ichtyophtalmen ifrån Utön, hvaraf jag hade 
tillgång på utvaldt rena (tycken, ur hvilka 
"Jyror icke utvecklade det rainfta tecken till 

kolfy 

* 

» 
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kol fy ra, och ur hvilkas upplösning i fyror, 
efter intorkning och återupplösning, aramo- 
niak icke gaf ringafte fällning. Analyfen 
verkftälldes på famma fatt , med den fkillnad 
att upplösningen lkedde i famma kärl der 
liqvidum intorkades, 

2 grammer Utö-ichtyophtalm gåfvo på 
detta fatt kifeljord 1,053, kolfyrad kalk 
0,894, famt faltfyradt kali 0,1715 gr., hvil- 
ka vid återupplösning i vatten lemnade 0,00S 
gr. kifeljord, få att hela falthalten är endaft 
0,1665 gr. 2 andra grammer af famma ich- 
tyophtalm, glödgade i betäckt platinadegel, 
förlorade 0,32 gr. Än en ftund å nyo glöd- 
gade, förlorade de intet mer. Beräknad i 
procent, blir till följe deraf mineralets fam- 
manfättning: 

Kifeljord 52,90 håller fyre 26,6499 

Kalkjord 25,207 7,08 

Kali 5^66 0,392587 

Vatten *6,Ö0_ 14,120 

99,373 

Det kan fåledes intet tvifvel vara un- 
derkaftadt, att ju ichtyopbtalmen från Utön 
och från Fasfa äro alldeles famma kemilka 
förening. Beräknas den, få finner man att 
fyret i kalit 0,8925 x 8 = 7>14i kalkjor- 
dens fy re är 7,08 i man infer lätt att det fel 

fom 

v 

\ 
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fom kan vara i kalihalten genom denna be- 
räkning förfloras g gånger, och att denna 
af vikelfe ej får betraktas fåfom en fådan. 
Vattnets fyre är 14,12, och kalkjordens 7,09 
x 2 = 14, 18- Kifeljordens fyre , beräknad 
efter de fednare förföken på defs famman- 
fättning, är 26,65, eller jemt 30 gånger ka- 
lits, h vilket på kalit gör 6 p. kifeljord, och 
på kalkjorden 24, d. ä. den med kalit för- 
enade kifeljorden håller 6 gånger bafens 
fyre, då deremot den med. kalken förenade 
* håller 3 gånger bafens lyre, få att jag vå- 
gar med fäkerhet afgöra att den formel, fom 
uttrycker den vanligare ichtyophtalmens fam- 
manfättning, är: 

KS 6 + 8CS 5 + 16 Aq. *). 

En fråga uppkommer nu, huru de af 
Gmelin underfökta ichtyophtalmerna (kola 
anfes. Den under refultatét A anförda kom- 
mer visferligen ganfka nära dem hvars ana- 
lys jag bir anfört, och om jag icke varit 

ett ' 

») Den af Genien uppgifna formeln (kiljer fig 
från denne hufvudfakligaft derigenom , att han 
f ätter KS for KS • Jag har aoiedning att tro 
detta härröra från ett (kriffel i defa förfta anteck. 
ning, fom fedan blifvit copieradt ; ty äfven i defa 
bref till mig flår famma formel, fa att det icke 
är tryckfel i Schweiggera Journal. 
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ett ögonvittne till den ytterliga noggrann- 
het hvarmed D;r Gmelins analys af ichty- 
ophtalmerna utfördes, få lkulle jag icke tve- 
ka att med desfa anfe den för identiik. Nu 
dcrcmot måfle jag lemna detta in dubio till 
defs att Hr D:r Gmelin fjelf eller någon 
annan lika ikicklig Kemift, får tillfälle att 
på Grönlands-ichtyophtalmen anftälla en fqr- 
nyad underfökning. 

Det efter D:r Gmelin under B anför* 
da refultat, der mot 5 proc. kali funnits 60 
proc. kifeljord , vifar tydligt att kalk- och 
kalililicaterna kunna i flera olika förhållan- * 
den förenas, och att fåledes flere mättnings- - 
grader af desfa bafer kunna i naturen före- 
komma. Då D:r Gmelin anfört, att upp. 
giften af detta fosfils kalkhalt ej är fullt på- 
litlig, kan ingen beräkning deraf göras, få 
fannolikt det än är att i detta fos 111 kilfel- 
jorden torde hålla 6 gånger få mycket fyre 
fom den kalkjord hvarmed hon är förenad. 
Den ytterft knappa tillgång Gmelin af 
desfa fosfilier ägde, medtogs af det enda 
prof han på dem anftällde; i motfatt fall ha- 
de vi fäkert redan genom hans bemödanden 
haft en redig kännedom af desfa fosQliers 
conftitution. 

» 
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VII. 

Underfökning af Chabafie från Gustafis- 
bergs Koppargrufva i Jemtland; af 
Ja c. Berzelius. 

denna grufva förefalla jemte fphen och 
ftilbit, äfven Chabafie, fom utmärker fig ge- 
nom fina ganfka rediga och ofta flora kri- 
ftaller. Då detta fosfil, enligt Vauquelins 
analys, håller alkali, få väl kali fom natron, 
få flällde jag det i mineralfyftemet jemte 
ichtyophtalmen , med hvilken det hade ge» 
menfamma beftåndsdelar. Enligt Vauque- 
lins analys °) beftår Chabafie'n från FerrÖ 
af: 

Kifeljord < • . 43i33 
Lerjord . • . 22,66 
Kalkjord . . . 3,34 
Kali och natron ♦ 9,34 
Vatten • . . . 2I3OO 

99>~67 

och den formel, fom någorlunda fannolikt 
uttrycker defs fammanfättning, vore KS S + 
NS 5 + CS 3 + 9 AS + 18 Aq. 

Då jagt fedan länge tillbaka, begynnt 
mifstänka att få många af de ltarkare bafer- 

na 

*) Annalcs du Muffe d'Hift. Nat. T. IX, p. 333. 
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na icke torde kunna finnas tillfamman i en 

■ 

enda kemi fk förening, anfåg jag det intres* 
fant att i detta hänfeende underkafta Chaba- 
lien från Guftafsberg en analys , för att när- 
mare beftämma defs plats i det kemilka mi- 
neral fyftemet. 

Jag utvalde derföre rena kriftaller af 
chabafie, fom jag med ytterfta forgfälligbet 
rénade från den ftilbit, fom ofta dermed 
inblandar (ig, men fom alltid är lätt att 
lkilja från chabafien genom fitt olika brott 
och fin ftörre glans. 1 

100 delar cbåbafie, rifna till fint pul- 
ver och torkade på kakelugnen vid + 38* 
förlorade i glödgning 19,5 d. af bortgånget 
vatten. Då en famling af hela kriftaller 
glödgades, fteg förluften till 19,9 procent. 
Då desfa fiycken lemnades på vågen i 12 
timmar, funnos de hafva återtagit hälften af 
det förlorade vattnet, och då de efter nå- 
gra dygn vägdes, hade de återtagit ända 
till l deraf. Detta kan likväl endaft vara 
en mekanifk verkan af kriftallerna, hvilka 
genom vattnets bortgång blifvit poröfa, och 
condenfera nu fugtighet ur luften i fina po- 
rer, på lika fätt fom trädkol. 

a) 2 gram. groft pulvriferad chabafie 
digererades med faltfyra tills den fonder* ' 

fallit 



1 • 
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fallit till en utfvälld masfa» Det olöfta togs 
på filtrum, och vägde etter tvättning 1,0ig 
grammen Det var kifeljord, fom för fäker- 
hetens (kull brändes med kali och behand- 
lades på vanligt fatt, utan att der i något 
främmande kunde upptäckas. 

b) Den genomgångna vädkan fälldes 
med cauflik ammoniak , med den förfigtig- 
het, att det minfta möjliga öfverlkott deraf 
tillfattes för att undvika en återupplösning 
af lerjord deri. Fällningen vägde, tvättad 
och glödgad, 0,358 grammer. Den upplö- 
ftes genom digeftion med concentrerad falt- 
fyra, hvarefter caullikt kali tillfattes, fora 
fällde och återupplölle den utan lemning. . 

e) Det genomgångna liqvidum blanda- 
des med cauflik ammoniak, få länge någon 
fällning fkedde \ fällningen togs på filtrum, 
tvättades, torkades och brändes, hvarefter 
litet kolfyrad ammoniak tillfattes, och mas* 

s 

fan intorkades åter. Den vägde nu 0,545 
gr., fvarande emot 0,1346 gram. ren kalk- 
jord. 

d) Liqvidum och Iköljvattnen afröktes 
till torrhet och faltmasfan brändes i en pla- 
tinadegel, hvarefter återftod 0,055 gr. af ett 
falt, fom löfles i vatten, hvari oxalfyrad 
ammoniak tillkännagaf en ringa hinterbak 

af 
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af kalk, och fedan vinfyra, genom fällning 

af cremor tartari, en halt af kali. Om det* 

ta falt helt och hållet bettått af faltfyradt 

kali, hade defs kalihalt utgjordt 0,034 gr> v 

Då en få ringa qvantitet af en bafis, fora 

har liten mättnirtgsförtnåga, utmärker att den 

troligen ej kan kemifkt tillhöra chabafiens 

fammanfättning, fåanfåg jag för öfverflödigt 

att närmare beftämma defs precifa qvantitet. 

Chabafien hade fåledes gifvit 

Kifeljord 50/33) - 25,49 

Lerjord 17> )0( * t= 8,36 

Kalkjord 9,73 Vhålla fyre a= 2,73 

Kali 1,70/ ss 0,29 

Vatten l9,^oJ = 17,20 

Då kalit här ej kan enfamt vara en 
främmande beftåndsdel , utan troligen varit 
förenadt både med kifeljord och lerjord, få 
finnas deflfe äfven inblandade bland de fund- 
na qvantiteterna deraf, emedlertid göra des* 
fa ej en få betydlig förändring i refultatet, 
att icke formeln för detta fosfils fammanfätt- 
ning kan, det oagtadt, med tetnmelig fäker- 
het härledas. Vi finna nämligen att här, 
likfom hos chabafiens nära flägtinge ftilbiten, 
lerjorden håller 3 gånger kalkjordens fyre °). 
vi Del. N Men 

*) Jcmför Hisinoers analys af Stilbit från R6- 
dcfjords hamn på Island, Afh. IV;e H. p. 357. 



$ 
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Men kifejjorden räcker icke här, likafotn 
hos ftilbiteti att med båda bafema gifva ett 
trililicat. Deremot åtgå, för att gifva ett 
triftlicat med kalkjorden och ett bifilicat med 
lerjorden, 49,95 procent af ftenens vigt ki- 
feljord. Det öfverlkott af | procent kifeljord 
fom analyfen gifvit, härrörer ganlka tydligt 
från den rubbning i refultatet, fom förorfa- 
. kas af det kalihaltiga fosfilets inblanning. - 
Vattnet innehåller med föga afvikning dub- . 
belt få mycket fyre fom lerjorden, i hvilv 
ket hänfeende chabafien äfven är analog med 
ftilbiten. få att hela ikilnaden dem emellan 
beftår deri, att lerjordsfilicatet i den förra är 
bifilicat , då det i den fednare är trililicat. » 
Den formel, fom uttrycker chabafiens fam- 
manfättning, är iäledes QS 5 + 3AS fi + 6 Aq. f 
då ftilbitens är CS 3 + 3 AS 3 + 6 Aq. 

'Dubbelfilicater af kalkjord och lerjord 
förefalla oftare än några andra dubbelfilica- 
ter y de äro i flera olika förhållanden förena- 
de, och vi kunna hoppas att af deras ftu- 
* dium vinna ganfka betydliga Upplysningar 
om mineraliernas kemifka conftitution. Cha- 
bafiens analys, fom jag här lemnar, fullän- 
dar ferien af de dubbelfilicater fom hafva 
till bafis C + 3A. Jag fkall uppfiälla den här, 
med uteflutande af vattnet. 

Glas- 
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* 

Glasartig Skapolith från 

Areftdal * • CS + 3 AS*) 

Zeolith-att från Borkhult CS s + sAS oa ) 

Edelfors Mjölzeolith • CS a + 3 AS e ö<JO ) 

Scolezit • • • CS s + 3AS-i-) 

Chabalie . • • . CS 3 + 3 AS 2 
Stilbit . . .CS 3 + 3AS S 

Om det gifvas föreningar , der bafen 
Upptager mera kifeljord , är för det närva* 
rande obekannt; men man kan icke finna 
möjligheten af någon länk emellan de an- 
förda, få att denna ferie fåledes inom fig är 
fullkomlig, och är i detta hänfeende den en- 
da i fitt flag. Det är emedlertid troligt att 
motfvarande dubbelfilicater finnas äfveti af 
B andra bafer: få t. ex. hafva vi af baferna 
K + 3 A , leucit , fom är RS Ö -f 3 AS% och fält- 
fpat, fom är KS 3 + 3AS S ; de öfriga länkar- 
na fattas ännu. \f baferna N+3A hafva vi 
Mefotyp, fom innehåller NS' + 3 AS förena- 
de med vatten, och albit, fom är NS 3 +3 AS S . 

. ■ N 2 Men 

*) L a v o i e r , Journal <te Phyfique. T. LXVIII , 
p. 36. ' 

**) H isingeR) 3:c Haft. pag. 309. 

, ***) His inger, 6:te Häftet, pag t8l« 

t) Ge h len och Fuchs, Schweiggers Journal, 
18 B. f. 1. 

I 
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• Men vi hafva defsutom andra förhållanden 
att vänta: dylika ferier af fex föreningar 
äro möjliga med baferna, C + A, och C + 2 A. 
Af den förra känna vi redan Laumoniten , 
fom i fatifceradt tillQånd är = CS*-f- AS Ö % 
och af den fednare, Zoifiten, fom efter 
Bucholz's analys »*) ärCS + <2AS. Om 
jernoxiden i antophylliten är tillfällig, få 
innehåller ätven denne CS + 2AS. 

På lika fatt hafva vi på baferna N + 2A 
fodalit från Grönland, fom, efter Thom- 
so n's analys, är NS+'iAs, och Natrolithen 
från Vefuvius, fom, efter Borkowski's 
analys, fynes vara NS e + <2 AS. Och Imått ef- 
terhand lkola visferligen flera af de felande 
länkarna uppdagas °°°). Härvid fynes ock- 
få kunna inträffa, att desfa föreningar kun- 
na förekomma dels med, och dels utan ke- 
milkt bundet vatten, och fynas då böra bil- 
da lika få ferlkilta fpecies fom fvafvelfyrad 

kalk- 

*j Vid denna formel bör jag dock erinra, att den 
äfven med abfolut famma proportioner kan vara 

Journal der Chemie und Phyfik. t 20 1. 

**») Man finner dcffa förmodade ferier anförde i 
flutet af min till V e Uelen af Lärboken hörande 
1 Tabell öfver oorganilka kroppars fammanfåttning, 
bland exemplen af dubbeifiiicaters fammanfättning. 

* 
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kalkjord med och utan kriftallvatten. Så t. 
ex. har jag för det närvarande all anled- . 
ning att, efter Klaproth's analys, anfe 
' Prehniten för att vara en förening af en atom 
vatten med 2 atomer CS4-3AS, d. ä. Aq. 
+ 2 (CS + 3 AS), i hvilket fall vattenhalten 
enfamt fkiljer den från skapolithen från A- 
rendal. 

Det har 1 den Vettenfkapliga T mineralo- 
gien faknats en rätt användbar grund för 
få väl indelningen, fom benämningen af fili- 
caterna, ferdeles de dubbla och flerfaldiga, 
och det fätt, hvarpå man hittills brukat att 
ge ett ferlkildt namn åt h varje fosfit, utan 
hänfeenden till deras inbördes llägtfkap, fkall 
flutligen föröka namnliftan, få att den ej en- 
daft blir fvår att behålla i minnet för den 
fom en gång inhemtat den, utan den (kall 
tillika blifva ett betydligt hinder för nybe- 
gynnarens framfteg. Den här fundna ferien, 
jemte de åfigter den föranleder, ger ofs gan- 
lkä goda utvägar både för indelning och be- 
nämning. Låt ofs taga dubbelfilicater af kalk- 
. jord och lerjord till exempel. Indelningen 
faller då af fig fjelf i irolådana, dar bafcn 
är C+A; 2:0 de, der bafen är C + 2 A, och 
3:0 de, derbafen är C + 5A, o. f. v., i fall 
högre multipler af lerjorden (kulle finnas. 

: Vi 
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Vi hafva fett, att hvar och eri af desfa kan 
(vattenhalter oberäknade) hafva 6 variatio- 
ner 3 famt deröfver , om bafen någon gång 
jkulle- Upptaga mer än S% t. ex. S% fålom 
det händer med kalit i ichtyophtalmen och 
med lithion i petaliten. Hvar och en af 
desfa afdelningar ger fåledes ett eget genus, 
och variationerna egna fpecies. Om då ge-" 
nus får ett gemenfamt arbiträrt namn, få 
kunna fpecies fedan åtfkiljas med proto , 
deuto, &c. Lät ofs t. ex. föreftälla ofs att 

den belkrifna ferien af CS + 5AS hade fått 

v 

ett gemenfamt namn af t. ex. flilbit, få vo- 
re Ikapolithen från Arendal protoftilbit , 
Borkhults- zeolithen deutoftilbit, Edelfors 
mjölzeolit trito , fcoleziten tetra*, chabaQen 
penta- och den vanliga ftilbiten hexa-stilbit. 
— Detta eller ett annat dermed analogt be- 
nämnings- och indelningssätt Ikulle ganfka 
mycket Jätta mieralogiens vetenlkapliga ftu- 
diums men jag medger gerna att användan- 
det häraf är ännu mycket för tidigt för 
vetenlkapens närvarande ftåndpunkt. 



vin. 
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I 

* *» 1 

Analys af några t Hornblende - arter ; af . 

W. HlSINGER. 

i. Hornblende frän P i hl en t Grufva vid Slätt* 

myra vid Fahhm. 

Detta hornblende förekommer i prismatifka 
kriitaller utan ändfpetfar, hvars fidovinklar 
inträffa med hornblendets primitiva Ikapnad. 
De äro af fvart färg, liggande invuxne i 
fvart fmåfjällig Clorit, gifva grönt pulver, 
och vifa för öfrigt alla caracterer af vanligt 
hornblende, 

1) 3*70 grammer af finflammadt och lin- 
drigt genomglödgadt hornblende-pulver dige- 
rerades i en flafka, örnfom med faltfyra och 
faltpetterfyra, till fullkomlig decompoiition 9 
hvartill åtgeck mer än en veckas tid. Den 
öfverblefnakifeljorden, tvättad och glödgad, 
vägde 1,702 gramm. = 47,622 procent. 

2) Lösningen, fom hade flört öfverflöd af 
fyra, öfvermättades med caustik ammoniak. 
Fällningen tvättades och kokades , innan den . 
torkat, i lut af cauflikt kali. Luten, af- 
fkiljd och behandlad med faltfyra och kol* 
fyrad ammoniak, gaf lerjord, fom efter 
glödgning vägde 0,273 gr. = 7>573 proc 

3) Den - 
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3) Den rödbruna, Jernoxiden, fom åter- 
flod efter fällningens behandling med kali, 
fyntes vara alldeles ren. Glödgad var den 
röd, gaf mörkrödt pulver, men fom drogs 
ftarkt af magneten. Det var fåledesoxiduim 
ferrofoferricum, fom vägde 0,638 gr., hvil- 
ka, reducerade till oxidul, utgöra 0,5838 gr. 
*= 15,778 proq. 

. 

4) Vätfkan, fom varit fäld med ammo- 
niak (2), afdunstades något och fälldes fedan 
med oxalfyrad ammoniak,. Den erhållna o- 
xalfyrade kalkjorden vägde ,' efter fträng 
torkning, 1,22 gr., som, efter Vogels ana- 
lys, innehålla 0,4697 gr. kalkjord = 12,694 
procent. 

■ 

» • 

5) Samma vätfka, öfvermättad under 
kokning med bafiflu kolfyradt kali till fal» 
miakens decompofuion , gaf en hvit, flem- 
mig fällning , fom likväl under glödgning 
drog litet i rodaktigt. Den vägde 0,56 gr. 
Behandlad i köld med en mycket utfpädd 
fvafvelfyra, lemnade denne olöfte 0,012 gr. 

' fvart manganoxid = 0,323 proc, då för 
den a£ fyran upplöfte talkjorden, hvarmed 
bitterfalt erhöllts, återstår 0,543 gr. = 14*310 
* procent. 

1 

Re» 
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• Refultat i hundrade delar är faledes: 

Kifeljord 47,622 innehåller fyre 23,61. 

Talkjord 14,310 — ■ _ 5,*7. 

Kalkjord 12,694 — r— 3,46. 

Lerjord 7,373 — — 3,44- 

Jernoxidul 15,773 — — 3,59» 
Manganoxid 0,323 

98,605" 

t 

% liornbknde från Lindbo kalk/lens brott i 

IVeftanfori Socken. 

Hornblendet från Lindbo kalkftensbrott 
i Veftanfors Socken i Veftmanland är dels 
bladigt, famladt i flockar, invuxna uti fpat- 
kornig kalkilenj dels i mindre rediga ofta 
fammanvuxna kriftaller af hornblendets pri- 
mitiva lkapnad, fom någon gång äga en fpets 
af tvenne ändplaner. Färgen är fvartgrön, 
ljufare grön i fmärre fplittror och på tvär- 
brottet. 

På detta hornblende, forgfälligt tenadt 
från kalkfpat med mycket utfpädd salpet- 
terfyra, gjordes två analyser: den ena genom 
flenens förutgående glödgning med bafilkt 
kolfyradt kali , den andra genom defs upp- 
lösning directe i concentrerad faltfyra. Be- 
handlingsfättet var för öfrigt i det närmafte 
det famma fom i föregående analys på horn- 

blen- 
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blendet från P i hl ens gVufva. Rcfultater 
blefvo följande i hundrade-delar : 

i:sta försöket. 2 .dra försöket. 



Stenen bränd med alkali. Stenen löst i saltsyra. 



• 




Syrehalt. 




Syrebait* 


Kifeljord 


45,376 


2252 — 


4475 


2.V9. 


Talkjord 


16337 


6,31 — 


17 15 


6 6 5. 


Lerjord 




6,44 — 


1321 


6,17. 


Kalkjord 


13»9I9 


3»8Q — 


, 12 80 


3 58- 


Jernoxidul 




1,76 _ 


8,09 


i,S4* 


Manganoxid 


1,500 




1 74 




Vatten 


0,226 




C.22 






98,916 




97,96 





3. Homblende från JVikt Jerngrufva i Gar- 

penbergr Socken, 

Hornblendet, fom förekommit i Wiks 
Jergrufva uti hvit q varts, jemte kornig mag- 
netifk jernmalm , är till lärgen fvart ellef 
fvartgrönt, till texturen rätbladigt med horn- 
blendets vanliga genomgångar och förhållan- 
de fÖT blåsröret, 

f timma glödgadt, förlorade fteneno,6 
proc. af fin vigt. 

2 grammer glödgades 2 timmar med 5 
gr. bas. kolsyradt kali. Masfan löftes i ut- 
fpädd faltfyra , hvarefter den glödgade ki* 
feln vägde 1,07 gr. = 53,5 proc. 

Den 



_ * 

Hombknde-arhr. 2o3 

Den faltfyrade lösningen nfiutraliferades 
med caust. ammoniak och fälldes med' koj- 
fyradt kali. Fällningen, kokad i caust. kali, 
lemnade deråt 0,066 gr. glödgad lerjord, = 
5,3 proc. I ett annat förfök, endaft för att % 
finna lerjordshalten, utföll den till 4,4 proc. 

Den fällning, fom varit kokad i kali. 
lut, löftes i falpeter- faltfyra. Oxid..ferrofo- - < 
ferricum utfälldes med benzoefyrad ammo- 
niak; den vägde glödgad 0,445 gr. = 22,25 
procent. 

Vätlkan, fom förft varit fäld med kolfy- 

É 

radt kali, gaf i köld ingen permanent fäll- 
ning; den förenades med den lösning hvar- 
ur jernoxiden blifvit utfäld, och decompo- 
nerades i kokning med bas. kolfyradt kali. 

• 

Fällningen löftes i faltfyra, afröktes till torrhet 
och glödgades r 4 timma, då den utanpå blef 
fvartagtig. Den digererades med kokande 
vatten; hvad vattnet hade upptagit var falt- 
fyrad kalkjord, fom, utfäld med kolfyradt 
kali, gaf 0,404 gr, kolfy rad kalk, innehållan- 
de 0,227 gr. ren kalkjord, eller 11,35 proc. 
Vätfkan höll intet vidare upplöft. 

Den i vatten olösliga delen af föregå- 
ende fällning blöttes kall i mycket utfpädd 
fvafvelfyra. Denne lemnade olöfte flockar 
af manganoxid , fom glödgade vägde 0,007 
gr. gs 0,35 proc. Svaf- 
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Svafvelfyrelösningen, kokande fälld med 
kolfyradt kali, gaf talkjord , fom efter glödg- 

( ning vägde 0,093 gr. -4,65 proc, 
Refultat i hundrade-delar: 



Kifeljord 


55,50 


innehålla 


fyre 36,53. 


Kalkjord 


U,35 


_ ✓ 


— 3*17. 


Talkjord 


4,^5 




— 1,76. 


Lerjord 


4,40 




— 2,05. 


Oxid. ferrofo- 








ferricum 


22,95 




— 6,23. 


Manganoxid 


0,55 






flygtiga delar 


0,60 


1 


• 


* 


97)10 




• 



I 



4. Hombknde från Par gas i Finland. 

1 

Defs färg är fvart. 

Det förekommer i flörre och fmärre 
fcriftaller inftrödda i hvit f P ati £ kalklten* 
Kriftallfiguren är Hauy's amphibole dode- 
caédre, och äfven amph. surcompofée. 

Pulvret ljusgrått} det finafte näftan hvitt. 

Enfamt för blåsröret fmälter det med lätt- 
het och kokning till en fvartagtigt gul- 
grön ogenomlkinlig kula. 

Två grammer förlorade under § timmes 
glödgning 0,01 gr. af fin vigt, eller \ pro- 
cent, fedan fienen förut genom blqtning i 

kall 

* * 
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kall och mycket utfpädd falpeterfyra blif* 
vit befriad från all yttre fmitta af kalkften. 

1) 2 grammer finrifvet ftenpulver dige- 
rerades i täpt flafka med faltfyra till full- 
komlig decompolition. Den återftående re» 
na kifeljorden vägde glödgad 0,83 gr. = 
41,5 procent. 

2) Lösningen neutraliferades med cau- 
ftik ammoniak. Fälldes fedan län glam t och 
under omrörning, med kolfyrad ammoniak, 

. Fällningen tvättades, ännu fuktig, i lut af 
kauftikt kali. Luten affilad, och Jerjorden 
fälld med falmiak Och glödgad, vägde 0,275 
B r - = l3t7S proc. 

3) Den bruna af kali olöfta fällningen 
löftes i falffyra, neutraliferades med ammo* 

, niak, och fällde med benzoefyrad ammoniak 
benzoefyrad jernoxid , fom glödgad vägde 
0,155 gr. = 7,75 proc. 

4) Lösningen l) i faltfyra, fom blifvit 
fälld med ammoniak, och den efter jernoxi* 
dens utfällning återftående lösning 3), fan> 
manflogos och decomponerades fullftändigt 
under kokning med baufkt kolfyradt kali. 
Den hvita fällningen blef i glödgning litet 
gråaktig-, befriad från all kolfyra vägde den 
0,675 gr. , fom mättades med fvafvelfyra, 
torkades och tvättades med kallt vatten. 

Gip- 
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Gipfen glödgad vägde 0,675 gr., fom inne- 
t höllo 0,2819 g r - ren kalkjord, = 14,09 proc« 
Af den förft erhållna fällningen återftod få- 
ledes O, 393 1 gr. talkjord och manganoxtd. 
Genom ftark bränning i öppen digel och lös- 
ning i utfpädd falpeterfyra åtlkildes de i 
0,383 gr. talkjord, = 19,4 proc, och 0,051 
gr. manganoxid , fom fvarar emot 0,25 proc. 

Refultatet i I00:de delar blifver fåledes: 
Kifeljord 41,50 Syrehalt 20,60 

Talkjord 19,40 _ 7,37 

Kalkjord 14,09 ' _ 3,94 

Lerjord 13.75 — 6,42 

Jernoxid och oxidul 7,75 — 2,17 
Manganoxid 0,25 
Vatten 0,50 

97,24 

v 

- ' 

Tillägg till analyferna af Horn- 
blendej af J. Berzelius. 
En rigtig kännedom om Hornblendets 
och Glimmerns kemilka confiitution vore på 
en gång for mineralogien och geogonien af 
mycken vigt Båda förekomma ganlka all- 
mänt fåfom hufvudfakliga beftåndsdelar af 
blandade bergarter , och båda hafva under 

fajn- 
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femma allmänna hufvudformer och yttre ca* 
racterer en ganfka (kiljaktig qvantitatif fam- 
manfättning. De deri förekommande bafer- 
na äro 4, nemligen kalkjord, talkjord, ler- 
jord Och jernoxidul} deras inbördes förhål- 
landen i vigt äro ganfka ombytliga, och det 
är ofäkert om alla eller blott tvenne eller 
trenne hufvudfakligen utgöra hornblendet. 
Desfa bafer finnas der i form af filicater, d. 
ä. i en fådan mättningsgrad att kifeljordens 
och bafens fy re är lika ^ mön hos några hål- 
ler kalkjordsföreningen 2 till 3 gånger få 
mycket kifeljord. De innehålla intet kemifkt 
bundet vatten. Betraktar man med en all- 
män öfverblick refultaten af analyferna, få 
blir man garvfka villrådig, och de fynas un- 
dandraga fig all möjlighet af en förklaring, , 
Hkmätigt de vetenlkapliga åligterna. 

Den berömde franfke criftallographen , 
Hauy har i fina fednare Ikrifter fökt vifa, 
att hornblendets krillallform fammanfaller 
v med den primitiva formen för grammatit och 
ftrålften. Desfa fosfilier äro dubbelfilicater 
af kalkjord och talkjord, och om Hauy's å- 
figter i denna del bekräftas, få förhåller 
fig grammatiten till hornblende fåfom,iBEU- 
DANT's interesfanta förfök, kriftallen af 
jernTitriol förhåller fi& till kriftailer af det* 
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ta fälts blanning med andra fvafvelfyrade 
metallfalter, hvilka behålla jernvitriolens 
form, oagtadt denne deri ingår endaft till 
en ganlka ringa qvantitet. Denna åfigt för- 
lorar likväl i fannolikhet genom Wolla- 
ston 5 s anmärkning, att 3 d. fvafvelfyrad 
zinkoxid , blandade med en del fvafvelfyrad 
kopparoxid, ockfå anfkuta alldeles lika och 
med famma vinklar fom fvafvelfyrad jerno* 
xidul enfam, eller åtminftone är lkillnaden 
i formen af kriftallerna få ringa, att den 
• fvårligen låter bettämma fig. Jag tror fåle- 
des att den likhet i grundform, fomHAUY 
funnit hos hornblende, grammatit, ftrålften, 
pargafit o. fl., ännu icke berättigar oCs att 
anfe kriflallformen i alla vara frambragt af 
famma förening. • 

Jag har af betraktelferna öfver horn* 

blende-arternas fammanfättning trott mig fin- 
na: 

a) Att den förening fom beftämmer kriftall- 
figuren ännu ej är rigtigt känd* 

* 

b) , att den deri är fammangjuten med 
flera andra föreningar, fom dermed icke ut- 
göra ett kemiikt helt ; 

c) att ett jernoxidulfilicat, fom ofta ut- 
gör defs ömnigafte beflåndsdel, är orfaken 

till 

■ 
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till defs färg, men utgör deri en icke vä- 
fendtlig beftåndsdelj 

d) att hornblendets kemifka cönftitutiott 
ej blifver rigtigt utredd förr än lio de fili- 
cater, fom tillfamman utgöra hornblende, 
blifva till deras caracterer rigtigt kände i 
deras föreningar, två och två, d. ä. fåfom 
dubbelfilicater af kalkjord med lerjord, med 
talkjord och med jernoxidul , af lerjord med 
talkjord och med jernoxidul, och af talkjord 
med jernoxidul 3 famt 2:0 icke förr än vi få 
några rätt fäkra data på rigtiga kemifka för* 
eningar, der mer än två bafer ingå. 

Med en någorlunda redig kännedom af 
allt detta, (kall man fäkert endaft behöfva 
käfta en blick på de många olika refultaten 
af goda analyfer, anftällde på arter af horn- 
blende, augit, epidot, fcorsa , thallit m. fl., 
för att utan någon fvår beräkning genaft 
finna ljus och reda deri» 
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IX. 

Analys af svartagtig Fahlunit; af W. 
Hisinger. 

Det fosfil, fom blifvit kallat Fahlunit, före- 
kommer vid Fahlun i Lovifas och Eric Matt* 
grufvorna, af flere nuancer af grön och gul- 
agtig färg, från fvartgrön till blott mörk- 
grön. Föremålet för analyfen var den fvart- 
agtiga förändringen, fora förefaller i meren- 
dels aflånga kjortlar i grå chloritfkiffer. j 
tvärbrott vifa desfa kjortlar ftundom anlag 
till prismatifk lkapnad, men utan rediga ge- 
nomgångar, fom oftare träffas hos den grö- 
na fahluniten. I hela ftycken är den fvart, 
ogenomfkinlig, men på tunnafte kanter grönt 
genomlyfande. Glanfen fvag, vaxlik. Den 
ftafves af ftåludd ; har ojemt brott och ore« 
gelbundna kantiga brottftycken. Egentliga 
vigten är 2,62. För blåsrör upphettad öf- 
vergår färgen genaft till ljusgrå, ftycket fväi- 
ler något och kanterna fmälta lätt till hvit» 
grå email. 

I) 3i46 grammer högft fint rifvit pul- 
ver af Fahlunit digererades ömfom med falt- 
fyra och faltpeterfyra till defs att flenen fyn- 
tes fullt fönderdelad. Lösningarne förena- 
des, utfpäddes med vatten och filades, di * 
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på filtrum återftod 1,609 gram. glödgad k t- 
feljord. 

2) Lösningen öfVermättades med full* 
komligt kolfyradt kali i flört öfverlkott, och 
den ljusgula fällningen omikakades med våt- 
ikan, på det denne måtte upptaga all möj* 
lig talkjord. Deti affilade Vätfkan, länge hål- 
len i kokning^ deponerade ett pulver, fom, 
i öppetl eld glödgadt, drog litet i rödag- 
tigt, beftåetode af 0.088 g*» talkjord * fmit* 
tad af manganoxid. 

3) Den i köld med kolfyradt kali er* 
hållna fällning kokades innan den ännu 
torkat i lut af cauflikt kali, fom deraf upp- 
tog Ö,9§5 gr. glödgad Lerjord. 

4) Den från Lerjord befriade återftod 
af fällningen Upplöftes i blandad faltpeter- 
och faltfyra* lösningen affatte 0,01 gram» 
kifaljord , neutralifetades med cauftik äm* 
moniak och fälldes med benzoefyradt kali. 
Fällningen lemnade efter bränning 0,2 gr. 
jernoxid, fotii fvarar emot 0,183 grammet 
OxiduL t 

5) Vätfkan hvarifråö jernoxiden blif- 
Vit aflkiljd , pröfvades på kalkjord med nå* 
gra droppar oxalfyrad ammoniak, hvaraf en 
fvag blackhet endaft uppkom. Den decom- 
ponerades derföre under kokning med till- 

O 3 fatt 

s 

I 

« 

m 
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fatt bafifkt. kolfyradt kali. En liten fällning ) 
uppkom, fom, tvättad och förenad med de i 
2) erhållne 0,033 gr. talkjord, fträngt glöd- 
gades i öppen eld, och vägde tillfammans 
0,1 18 gr. Genom behandling i .köld med 
en myckt utlpädd fvafvelfyra, upptog den- 
ne 0,103 gram. talkjord, h varmed den kri- 
flalliferade till bitterfalt, och lemnade olö- 
Ila bruna flockar af manganoxid, fom väg- 
de 0,015 gr. 

6) 4 grammer fahiunit förlorade under 
glödning fin mörka färg, fom öfvergick till 
hvitgrå, och 0,54 gr. af fin vigt, eller ig f 5 
procent. 

Refultatet blef fåledes: 

gr. i procent, syrehalt. 

Kifeljofd i) 4) 1,619 46,79 23,53 » 

Lerjord 3) 0,925 26,73 12,48 1 

Talkjord 3) 0,103 2,97 1,15 

Jernoxidul 4) 0,183 5,01 1,14 

Manganoxid 5) 0,015 0,43 

Vatten 6) 0,468_ 13,50 11*91 1 

3,313 gr- 95,43 
Det torde kunna antagas att jernoxidul 

och talkjord äro främmande för detta fosfils 

conftitution , i bvilket fall defs fammanfätt- 

ning uttryckes med AS fi Aq. 
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Halfklotformigt Fossil från Grengesber- 
- get, Välkoms-Grufvan. Analyserat af 

W. HlSINGJBR. 

Defs färg är fvart-grönagtig; ytan ofta gul- 
agtig af jernoxid. 

Skapnaden är oredigt halfkulformig} 
kulorna af v, p. \ tums tvärlinea, an vux- 
ne på qvartsdrus , fom ock förer bergbeck. 
Små retraftori(ka jernmalmskorn eller oäae- 
drar fitta ofta invuxne i desfa klot, tillika 
med qvartskorn. Glanfen är ingen , hvar- 
ken utvändigt eller på brottytorna. 

Brottet £r otydligt fträligt; ftrålarna con- 
centrerade mot medelpunkten. 

Strecket och pulvret fmutflgt grönt, det 
finafte grågrönt. Mjukj repas lätt af jern; 
tager fvagt intryck af nageln, och liten 
glans. 

För blåsrör glödgad, röka och lukta 
en del ftycken af bergolja 3 dragés feder- 
mera af magneten. Smälter enfani till fvart 
ogenomlkinlig kula, * 

1) Sedan några förfök vifat att ftenen 
innehöll mycket jern, meft i oxidulerat till. 
flånd, emedan defs lösning i faltfyra i täppt 

flafka 

1 
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fl a (k a gaf grön fällning med ammoniak, och 
tillika att de is färg icke i lång digeftion 
med farorna fyra kunde borttagas af den o- 
brända Qenen, troligen härrörande från in- 
dränkt bergbeck, fom röjes med rök och 
lukt yid upphettning, glödgades 4,26 gr. 
finrifvit från jernmalm med magneten be- 
friat pulver, fom förut varit torkat en dag 
J 70-30 gr, värme, under omrörning en 
balf timma. Pulvret blef deraf oxideradt, 
rödgult, och hade af fin vigt förlorat 0,535 
gr, eller 12,55 proc, 

2) De efter glödgningen återftående 
5,725 gr. digererades med faltfyra, h var- 
till på flutet tillfattes litet salpeterfyra. Sy- 
ran lemnade en ren hvit kifeljord , fom 
glödgad vägde 1,185 grammer, == 27*31 
procent, 

3) Den på fyra rådande lösningen öf- 
Vermättades med cauftik ammoniak. Den 
erhållna rödbruna fällningen tvättades och 
kokades i lut af cauftikt kali, hvarur ler- 
jorden utfälldes med falmiak} den vägds 
glödgad 0,43 gr, 

4) Den del af fällningen, fom kalilu- 
ten Jemnat olöft 3), vägde efter glödgning 
1*637 gram., och drogs något af magneten. 
Peq löftes kokands i Kungsvatten på någn* 

* pväg- 

» 
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ovägbara kifelflockar nara. Solution neutra- 
liferades med ammoniak och befriades från 
jernoxid med, benzoef yrad ammoniak, hvar- 
efter blåfyradt kali tillfattes, fom gaf en 
litet blåagtig fällning. Denne lemnade ef- 
ter glödgning 0,088 grammer fvart mangan- 
oxid. 

5) Lösningen 4), hvarur jern- och man- 
ganoxiderna voro utfällde, decomponerades 
i kokning med bafifkt kolfyradt kali. Den 
hvita fällningen löftes i faltfyra, och bitar 
af kolfyrad ammoniak ilades i täppt flafka 
till full mättning. En fällning af lerjord 
aflkiljdes, fom glödgad vägde 0,13 gr. Den 
återftående vätlkan, decomponerad med caU« 
flikt kali i kokning ? gaf 0,225 gram. talk- 
jord. 

6) Då från den jernhaltiga fällningen 
af 1,637 grammer 4) afdrages 0,083 gram. 
manganoxid, 0,15 gram. lerjord och 0,225 
grammer talkjord, återflår för jernoxid (ox- 
idum ferroso-ferricum) 1,194 gram., fom, 
reducerade tiH oxidul, utgöra 1,092 gram., 
= 25,63 procent. 

V) Lösningen i faltfyra, fom i förfö* 
ket 3) blifvit fälld med cauftik ammoniak, 
gaf med blåfyradt kali en blekröd fällning, 
fom glödgad blef fvart och beftod af man- 
ganoxid, 0,005 v 8) 
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8) Nyfsnämnda från mangan befriade 
vätfka reagerade icke för kalkjord med o- 
xalfyrad ammoniak. Den decomponerades 
derföre fullftändigt under kokning med kol- 
fyradt kali. Den hvita talkjordsfällningen 
vägde glödgad 0,355 gr. 



FosQlet var fåledes decomponerat i 



100 d. fyrehalt 




Kireljord 2) 


27,81 


13,90 


Lerjord 5)5) . . 


14,51 


6,68 


Talkjord 5) 8) . 


14,31 


5,53 


Jernoxidul 6) . . 


25,63 


5,83 


Manganoxid 4) 7) 


2,18 




Vatten 1) . . . 


12,55 


11,07 




96,79 





Detta fosGIs yttre caraderer fynas till- 
kännagifva att det är en mekanifk blanning 
öf flera föreningar, likt de klotformiga ar* 
terna af kolfyrad kalk, i om äro blanningar 
af flera carbonater. Man ftulle kunna gis- 
fa att det innehåller filicat af talkjord och 
jernoxidul, men endaft ett fuMlicat af ler- 
jord» , 



XI. 



k 

I 



Digitized 



= 217 

I 

XI. 



Underfökning af en Brun Granat ifrån 
Finbo vidFahlunj af C, A, Arrhe- 
Nius. 

A. Tttre KänntUcUn. 

Den förekommer krifialliferad , invext i 
Finbogångens granit. 

Kriftallfiguren är lika Hauys trapet- 
zoidalifka granat (Hauys Lerbuch der mi- 
neralogie, Tab. 46 > Fig. 56). Kriftallerna 
hafva 24 fidor, beftående af trapetzier, fora 
emot hvarandra formera dels 141, dels 151 
graders vinklar. 

Defs färg är mörkare och ljufare brun 
och i fint pulfver hvit, dragande åt röd t. 
Pulfvret blir i glödgning ljusgrått. Den är 
i tunna kanter genomfkinlig. 

I brottet ojemn, och brottflyckena obe- 
flämdt kantige. 

Så väl på ytan fom i brottet har den 
fetglans. 

Eldar för ftål , men rifves af flinta. 
Egenteliga vigten = 4,109. 

B. Förhållande får bläsrår. 
Smälter till en fvart flagg fom föga 
dragés af magneten. 

Lo* 
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Löfes af Borax och fmälter dermed till 
ett klart grönt glas, fom i yttre lågan ej för*, 
ändras. 

Smält med foda, ger den en fvart flagg. 
Löfes af phosphorfalt och fmälter dermed 
till ett klart grönt glas, fom efter affvalning 
blir färglöft, och af tillfatt falpeter ej för- 

* 

ändras. 

C. Analijtijk profning. 

a) 2 grammer flammadt och glödgadt 
ftenpulver, blandadt med 10 grammer bafiikt 
kolfyradt kali, brändes Ij timma i platina- 
degel. 

x Masfan, fom hade en mörkgrön färg, 
löftes fullkomligt i faltfyra. 

Solution inkokades till torrhet, hvaref- 
ter litet faltfyra påflogsj masfan löftes i vat* 
ten, och den olöfta kifeljorden famlades på 
filtrum, utlakades, glödgades och vägde 
0,8096 gr. 

b) Utlakningsvattnet inkokades och flögs 
till den öfriga folution , fom digererades med 
en upplösning af cauftikt kali , hvarvid er- 
hölls en fällning af fvartbrun färg, fom 
efter noga utlakning, åter upplöftes i falt* 
fyra. 

c) Solution i faltfyra mättades med cau* 

% 
0 
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ftik ammoniak, jernet utfälldes med bern- 
ftensfyrad ammoniak , och den erhållne fält* 
niftgen togs på vägt filtrum och utlakades 
famt brändes på glas. Den gaf en röd jern* 
pxid, fom vägde 0*435 gr, 

d) Solijtion, h varifrån det bernllensfy. 
rade jernet blifvit affkiljdt tillika med ut- 
laknirtgs- vattnet, inkokades till torrhet med 
bafifkt kolfyradt kali i öfverfkott, upplö- , 
des i vatten , och den olöfte mangan, fom u 
togs på vägt filtrum , vägde glödgad 0,493 
grammet 

e) Som den erhållna manganoxiden ef- 
ter glödgning i öppen degel ej var fvart 

utan mörkbrun, hvaraf fyntes att den hade 
någon främmande inblandning, upplöftes 
den å ny o i faltfyra, b varmed den ännu 
gelatinerade, evaporerades till torrhet och 
upplöftes i vatten. 

Den Jemnade olöft kifeljordj fom glöd- 
gad vägde 0,032 gr. 

f) Utur lösningen utfälldes mangan med 

> 

hydrothyonfyrad ammoniak, och den affil- 
trerade folution gaf med oxalfyrad ammo- 
niak en fällning, fom glödgad vägde 0,045 ' 
grammer, löftes med fräsning i lalpeterfyra, 
och gaf med fvafvelfyra gips. 

Det 

* » 

y 
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Det var låledes kolfyrad kalk och Jn- 
nehöllt 0,0243 gr. ren kalkjord. 

g) Till den i b) erhållne upplösning i 
cauftikt kali, tillflogs faltfyra till defs all 
lerjorden var utfälld och åter upplöft, hvar- 
efter den utfälldes med kolfyrad ammo- 
niak, togs på filtrum, utlakades och glödga- 
des: den vägde 0,325 gr. 

Lerjorden upplöftes åter i faltfyra och 
lemnade litet kifeljord fom var ovägbar, 
men vifade ej fporr till halt af tenn eller 
wolframfyra. 

Deiina Granat har fåledes gifvit: 

i 100 del, 

Kifeljord a) e) 0,34 15 42,03 

Lerjord g) 0,3550 17,75 

Jernoxid c) 0,435Q 21,451 

Manganoxid d) 0,4930 
Hvarifrån går 
kifel och kalk- 
jord i e)f) 0^68^363 21fW 

Kalkjord i) 0,0248 1,24 

gr. 2,0926 104,33 
Af den erhållne vigttillökningen fynes 
att jern och mangan ingå i fjelfva fteqens 
famnjanfättning fåfom oxiduler, hvarföre defs 
beftåndsdelar bjifva på 100 delar; 

Ki- 
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Kifeljord 42,03 desfe hålla fyre 20,88 

Lerjord 17,75 8,28 

Jernoxidul 19,26 4,38 

Manganoxidul ig,66 4,31 

Kalkjord 1,24 0,34 
Förluft 0,01 

100 

och formeln för denna granats fammanfatt- 
ning blir mg S + f S 2 + 2 AS. 



Tillägg af Berzelius. 

Vi hafva fett af 4 Haft., fid. 385 > att 
Fahlu granat, eller den vanliga Almandia 
beftår af FS + AS. Den af Herr Öfverfte- 
Lieutenanten och Riddaren Arrhenius 
här lemnade analyfen, vifar en annan varia- 
tion af granat, der jernoxidulen ger ett bi- 
filicat, och der ett manganfilicat tillkommit 
Detta fosfil torde kunna betraktas fåfora en 
förening af FS 2 + AS med mg S + AS. 
Jag bör vid detta tillfälle äfven väcka Lä- 
fårens uppmärkfamhet på Broddbo -grana- 
ten, hvars analys af Hr Envoyeen och Rid- 
daren D'Ohsson är införd i Kongl. Veten* 
Acad. Handlingar för år 1817, p. 23, fom 

be- 
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beftår af FS 2 + 2 mg S + 2 AS, och fom 
fkiljer fig från Finbogranat genom tillkom- 
flen af ännu en partikel manganoxi iullilicat. 
Desfa fammanlaggda analytifka refultat äro 
ett ganfka vigtigt bidrag till kännedomen 
af granaterna* 



XII. 

Undersökning af Oxidum Manganoso- 
Manganicum, en hittills okänd Kemisk 
förening af Manganoxidul och Oxid; 
af Aug. Arfvedson. 

I följd af de fednare förfök, fom blifvic 
anfläldte , till utrönande af Mangans fyrfätt- 
ningsgrader, har man trott fig finna, att de 
produder fom fås, antingen då manganoxi- 
dul förbrännes i öppen eld, eller då falpe- 
terfyrad mangan genom glödgning decompo- 
neras, i båda fallen vore mangans oxid, 
innehållande lika qvantitet fyre, och de bå- 
da oxidernas olika färg (den förra är netn- 
ligen brun och den fednare fvart), har 

man 

» 

v - 
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man förklarat härröra från en olika fin me* 
kanilk fördelnings <}et har likväl aldrig velat 
lyckas mig att erhålla de ifrågavarande pro- 
ducterna af enahanda utfeende, äfven då de 
varit i det nogafte lika fint pulverifade, och 
jag fann dem defsutom i få måtto olika , att 
den förra ger med fvafvelfyra en fvagt a- 
metyftfärgad lösnings då deremot den fed- 
nare dermed bildar en djupt högröd. Des- 
fa omftändigheter fyntes fordra en närmare 
jemförelfe af de omnämnde produäernas ke- 
mifka fammanfättning, och jag har i detta 
ändamål, på Hr Profesfor Berzelii anmo- 
dan, anftällt några förfök hvilka jag här i 
korthet får anföra» 

it . 

En neutral lösning af ren faltfyrad 
manganoxidul fälldes med neutralt kolfyradt 
kali. Den erhållna kolfyrade manganoxidu- 
len var fnöhvit Tvättad med uppkokad* 
och affvaladt vatten , famt torkad i lufttomt 
rum med fvafvelfyra, bibehöll den fig o- 
färgad. , 

Den lalunda beredda kolfyrade mangan- 
oxidulen bragtes i ett midtpå till kula ut- 
blåft barometerrör, h varigenom leddes en 
Arom af vätgas. Sedan gasutvecklingen 
kommit i gång uppvärmdes kulan • de r i mas- 
fan 
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fan blifvit införd öfver fpirituslampa, och 
fortfattes dermed få länge något vatten och 
kolfyra bortgick. Pulvret hade nu antagit 
en fkön piftagegrön färg och bibehöll fig 
fådant intill defs apparaten hunnit affvala 
och atmosferilka luften fått tillträde, då tär* 
gen drog fig mera åt grågrön. En liten por- 
tion häraf förfökt med faltfyra löftes deri 
utan minfta fräsning och var fåledes, fullkorn- 
ligen kolfyrefri. 

i 

En gramm på detta vis beredd oxidul 
Uppvärmdes i glasfkål öfver fpritlampa. Mas- 
/ fan tog genaft eld och förbrann till en mörk* 
brun oxid, fom vägde 1,0735 grammen 
Vigttillökningen utgjorde fåledes på 100 d* 
oxidul 7,35, och då oxidulen är uppgifven 
hålla 21,9 procent fy re, blir den bruna oxi» 

* 

den fammanfatt af: 

Metall 72,784- • • • Metall 100,00 
Syre 27,21 6. ♦ . . Syre 57 ,39 
100,000. 137,39 
Förenämnde 1,0735 grammer brun oxid 
inkoktes med falpeterfyra till torrhet och 
glödgades. Oxidens bruna färg öfvergick 
fmåningom till fvart under ftark utveckling 
af nitrös gas, och pulvret vägde, nu 1,195 
grammer 5 utfått lör en fträngare hetta i pla- 
tinadegel öfver koleld, förminlkades vigten 

till 

» 

■ 
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till 1,100 gram. Vigttillökningen på 100 
delar oxidul utgjorde fåledes 10, och med 
förutfättande af Qxidulens förrnämnda fyr« 
halt, blifver den fvarta oxiden famman- 
fatt af: 

Metall 71 . . . 100 

Syre 09 . „ B 40,84 

_ ^_ . , 

100 140,84 

& • 

l>t9Ö grammer på lika fatt fom förut 
beredd mangano^idul, lemnade genom för- 
bränning i öppen eld 1,333 grammer brun 
oxid. 100 d. oxidul hade fåledes upptagit 
7j043 d v fyre eller 

100 del. metall / 
37,45 A fyre, 

, De erhållne 1,533 grammer brun oxid 
inkoktes till torrhet med Yalpeterfyra och 
glödgades llarkt i platinadegel. Masfan ha- 
de fått en glänfande fvart färg och vägde 
1>398 grammer. Då vigttillökningen denna 
gång var få obetydlig, fyntes det fannolikt 
att någon desoxidation ägt rum, och fåle* * * 
des var det att förmoda, att den fvarta oxi- 
den genom förnyad glödgning kunde full- 
komligen nedbringas till brun oxid. Glödg- 
ningen fortlattes derföre nära l timma med 
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den fiarkafte hetta fotn fyrugnen kunde gif- 
va. Oxidpulvret återfick nu fin förra bru- 
na färg och vägde i det närmade lika myc. 
ket fom innan det blifvit behandladt med 
falpeterfyra. Skillnaden utgjorde endaft 2 
milligramrner. 

För att nu få veta om icke den fvarta 
oxiden kunde genom en afpasfad mindre 
värmegrad beftämt frambringas, få att ett 
Ikarpt refultat alltid vore att påräkna, be- 
handlades den fift glödgade manganoxiden 
ytterligare med falpeterfyra och uppvärmdes 
öfver fpritlampa' fem färfkilta gånger, emel- 
lan hvilka vigten hvarje gång antecknades» 
Den hade förändrat fig på följande vis: 
100 d. oxidul hade upptagit 
i:fta gången 14,4 del. fyfe 

2:dra - 13,93 ~ , 

3:dje — 10,52 — 

4:de — * 10,37 — 

5:te — 10,13 — 
Vigtminflttiingen de fifta gångerne (ked- 
de utan någon vidare utveckling af nitrös 
gas , och förföket tyckes vifa att den fökte 
fyrfättningsgraden är belägen emellan talen 
10,52 och 10,13, det vill fäga att 100 del. 
oxidul (kulle upptaga omkring 10,4 d. fyre 
för att bilda fvart oxid , eller 

100 

• » 
■ 
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100 del. Metall * \ 

41,35 d. Syre* 
Jag tror mig likväl häraf kunna fluta 
att man aldrig på Ziffran kan beftämma fyr- 
halten 1 den med falpeterfyra beredda fvar- 
ta manganoxiden, en omftändighet, fom är 
af vigt vid mineralanalyfer, der frågan of- 
ta är att känna fammanfättningen af en gif- 
ven qvantitet oxid. Man torde deremot vid 
fådane tillfällen göra bäd att använda till- 
räckelig bränning, för att erhålla den bru- 
na oxiden, hvars fammanfättning alltid är 
enahanda, och deri fyrhalten fåledes med 
flörre fäkerhet kan beräknas. 

Nu förhåller fig, enligt förföket, fyre* 
qvantiteteft i oxidulen till fyret i den fvar- 
ta oxiden temmeligen nära fom 1 : li; ty 
100 del. metall upptaga i oxidulen 28*107 
del. fyre, och desfa multiplicerade med l£ 
gifva talet 4<2,l6o. Den bruna oxiden åter 
tyckes^ i anfeende till fin fyrhalt formera 
en öfvergång från oxidulen till den fvarta 
oxiden, men defs fyre Rår icke i #iågot 
multipelt förhållande hvarken till fyret i 
den förra eller den fednare. Den måfte få- 
ledes vara en förening af båda oxiderne. 
Om dtnna förening, i likhet med Oxidum 
Ferrofo-Ferricutn, fupponeras få fatnmanfatt , 
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att oxiden håller två gånger få mycket me- 
tall och tre gånger få mycket fyre fom oxi- 
dulen 3 få beftår famma förening af: 

Manganmetall 72,82 
Syre . . . _27,13 

100,00 

direfta förföket har gifvit: 

Mangan . . 72,784 
Syre . • . 27,21 6 

i 100,000 

och hvilket få nära öfverensftämmer med 
det beräknade refultatet, fom man fkäligen 
kan vänta. Å en annan fida finner man ge- 
nom beräkning att denna förening beftår på 
100 delar af: - 

Manganoxid 68*932 
, Manganoxidul 31,068 

100,000. 

Jag har kallat denna oxid, OXidum 
manganofo*mangatticum, för defs likhet med 
oxidum ferrofo-terricum, hvars fammanfått- 
ning Herr Profesfor Berzelius befkrif- 
Vit i* (Ut Förfök till grundläggande af ett 
rent vettenlkapligt fy Hem för Mineralogien, 

pag- 92. 

Det återftod nu att lära känna huruvida 
Vanlig få kallad Grau Braiinfteinerz få väl 

fom 
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lom den criflalliferade varieteten deraf ver. 
keligen innehålla mangan i form af iupcr- 
oxid, eller om de icke möjligen kunde be- 
ftå af fvart manganoxid, hvilken vi hafva 
fett i glödgning äfven gifva fyrgas. 

1. 

Cri/laltijerad Grå Manganmalm frän Undenäs i 

W efter gothland. 

5,055 gr. utvalda rena criftallcr glöd- 
gades i en liten glasretort öfver fpritlampa, 
Retorten var lufttätt förbunden med ett 
rör fylldt med torr faltlyrad kalk. Masfan 
gaf genaft vid upphettning mycket vatten , 
fom fmåningom öfvergick och uppföps af 
kalkfaltet. Glödgningen fortfattes la länge 
någon fugtighet vifade Gg i retorthalfen* 
Apparaten, federmera affvalad och bragt på 
vågen, hade endaft förlorat ett par milli- 
grammer i vigt, h vilket var för obetydligt 
för att komma i beräkning. Någon gas 
hade fåledes icke bortgått. Deremot hade 
retorten med den glödgade malmen förlorat 
0,508 gram., hvilka fåledes utgöra vigten 
på det bortdrifna vattnet, och återftoden 
vägde nu 4,527^ Häraf togs 4,504 gram. 
och glödgades med temmelig fträng koleld 
i platinadegel. Vigtiöriuften utgjorde endaft 

: ., ■ 0,022 
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0,022 gram. ; genom förnyad glödgning meci 
få (lar k hetta fom fyrugnen kunde gifva, 
okades vigtförluften med 0,139 grammer; 
tredje glödgningen minfkade vigten än vi- 
dare med 0,016 grammer \ fjerde gåpgen 
hade masfan icke undergått någon vigtfor* 
ändring, criftallerne hade ännu bibehållit 
fin form, men färgen var öfvergången från 
fvartgrå till rödbrun, och pulvret deraf var 
kanelfärgadt, alldeles fom den ofvan belkrif- 
ne Oxidum Manganofo-Manganicum. Hela 
glödgningsförluften utgjorde 0,177 grammer, 
hvilka utan fynnerligt fel kunna föras få väl 
på de nu använde 4,504 grammer, fom på 
de förut från vattnet befriade 4,527 gram., 
emedan (killnaden förft vifar lig i fjerde 
decimalziffran. 

Mineralet hade (åledes gifvit; 

* 

i 100 del, 

( Vatten* ♦ • ♦ 0,503 _ 10,08 

'Syre . , . 0,177 — 5 3 5* 
Oxidum Mang, 

Manganicum , 4,550 — 86,4 1 

Sf03S 100,00 

Den erhållne ringa qvantiteten fyrgas 
ger tillkänna att det underfökta foslilet ic- 
ke kan vara manganfuperoxid} deremot 

fyn- 
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fynes tydligen att mangan deri förekommer 
i form af fvart oxid j ty genom en lätt be- 
räkning finner man att de erhållne 8ö,41 d. 
Oxidum Manganolo-Manganicum i dét när- 
mafte behöfva de bortgångne 3,51 d. fyre 
för. att bilda den fvarta oxiden, och re- 
fultatet lkulle efter beräkning utflå på iOO 
delar: 

Oxidum Manganofo-Manganicum 86,85 
Syre • 3*07 

Vatten . . . / • • 10,08 

1 

100,00 

Nu innehålla 86*85 Ael Oxidum Man- 
ganofo-Manganicum 23,6, och 10,08 delar 
x vatten 8,895 delar fyre. Syret i den glöd- 
gade oxiden är fåledes icke uti något mul- 
tipelt förhållande till fyret i vattnet $ men 
om de i glödgningen bortdrifne 3,07 delar 
fyre läggas till de 23,(1 fom finnas q var, 
få blir den öglödgade malmen en förening 
af fvart manganoxid med kemiikt bundet 
vatten, hvars fyre är jemt f mot fyret i 
oxiden. Borttages vattnets väte och defs 
fyre lägges till oxiden, få utgör föreningen 
fuperoxid. 

Häraf vifar (ig tydeligen, att i frågava- ^ 
rande mineral -är ett Man^anoxidhydrat , deri 
oxiden håller tre gånger få mycket fyre 

fom 
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232 Under/ökning af 

fom vattnet, och formeln for famraanfatt* 

ningen blir Mn Aq. 

Genom upplösning i faltfyra och prof- 
ning med reagentia fann jag att denna man- 
ganmalm, utom vatten, endaft innehåller 
ren manganoxid, utan minfta främmande 
ämne, 

2. 

Vanlig få kallad Gran Braunfteinerz (BrttnftenJ. 

a ) 5^3 grammer från mekanilk fugtig- 
het befriadt pulver inlades i en liten glas- 
retort, vid hvars öppning lufttätt fäftades 
ett rör med torr faltfyrad kalk. Retorten 
upphettades öfver fpritlampa få länge någon 
fugtighet öfvergick. Apparaten affvalad 
och vägd hade förlorat 0,143 grammer, fom 
fåledes var gas. Kalkfaltet hade uppfupit 
0,077 grammer vatten. Återfloden utgjorde 
fåledes 4>810 gr. 
• b) 3 grammer af det fålunda från vat- 
, ten och en del gas befriade malmpulvrét 
glödgades i platinadegel med itark koleld. 
Pulvrets fvarta eller fvarrgrå färg öfvergick 
nu till brun, och vigtminfkningen utgjorde 
efter trenne gånger förnyad glödgning till* 
fammans 0,236 grammer (masfan återficks 
fifta gången ur elden utan vigtförändring). 

Men 



Digitized 



1 

Oxtdum Manganöso-Ähnganicum. 233 

Men då 3 gr. förlorat 0,286, få (kulle he- 
la återftoden a) 4,81 hafva miftat 0,458, 
och då desfa läggas till den öfver fpritlam- 
pan bortdrifne gas 0,143, få hade de an- 
vände 5,03 grammer malm gifvit 0,601 gr. 
gas och 0,077 vatten. 

c) Förenämnde i glödgning använde 3 
gr. malm upplöftes i faltfyra. Lösningen, 
afdrifven till torrhet och åter upplöft falt- 
fyrehaltigt vatten, lemnade kifeljord och 
bergart, fom af fkiijd , tvättad och glödgad 
vägde 0,442 gr. Den filade lösningen öf- 
vermättadcs och digererades med cauftikt 
kali. Den erhållne fällningen togs på filtrum 
och tvättades. Genomgångna kaliluten prof- 
vades med vanliga reagentia, men den ha- 
de ingen ting upptagit. Fällningen med cau- 
ftikt kali aflölles från filtrum med faltfyra, 
lösningen neutralilerades med cauftik ammo- 
niak och blandades med några droppar o- 
xalfyrad ammoniak , men vätlkan bibehöll fig 
klar. Derefter tillfattes Bernftensfyrad am- 
moniak få länge fällning uppkom. Den er- 
hållna bernftensfyrade jernoxiden aflkiljdes 
och tvättades. I glödgning lemnade den 0,124 
gr. jernoxid. 

Då desfa 0,124 gr. jernoxid tillika med • 
de förut affluljde 0,442 gram. kifeljord och 

ma- / 
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* 

matrix dragas från de till underfökning an- 
vände 3 grammer oren malm, återftår ren 
Manganoxid 2,434 gram. och följagteligen 
innehöllo de efter glödgningen a) återflåen- 
de 4*81 grammer 3,902 grammer ren man- 
ganoxid. Då härtill lägges de i a) bortgång- 
ne 0,22 grammer vatten och gas, utgör he* 
la qvantiteten af den från främmande äm- 
nen renade malmen 4,122 gr., och desfa haf- 
va gifvit: 

Syrgas a) 0,143 i 10 o del. 

b) (M58 o,6oi _ 14,18 
Vatten a) 0,077 _ l,fc6 

Reflen är Oxidum 
Manganofo-Man- 

ganicum ■ 5*444 — 83556 

4,122 100,00 

Den obetydliga vattenhalten torde kun- 
na anfes för mekanifk fugtighet. 83,50 d. 
Oxidum Manganofo-Manganicum innehålla 
22,71 d. fyre - 9 fåledes hade de åter flående 
60,85 delar metall upptagit 22,71 + 14,58 
eller 37,29 delar fyre, hvilket på 100 d^l. 
gör6l,4S« 

Manganfuperoxiden är uppgifven att 
bildas af 100 d. metall och 56,213 d. fyre; 
den i fosfilet tundna fyrhalten är väl högre, 

men 
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men detta härrör förmodligen från något 
(el i analyfen, hvars ändamål ej egenteli- 
gen var att beftämma fuperoxidens famman. 
fättning, utan endaft att finna om en fådan 
högre fyrfättningsgrad gifves, och refultatet 
utvifar i aUa fall att det underfökta mine- 
ralet måfte innehålla mangan i form af fu- 
peroxid. ^ 

Den fosfila mangansuperoxiden (kiljear 
med lätthet från hydratet, genom deras o- 
lika färgade pulver. Pulvret af fuperoxi- 
den är fullkomligen fvart , då hydratets 
deremot är gulbrunt; man behöfver endaft 
repa fosfilet med knifven, få fynes lkiilna- 
den genaft. 

Maiiganoxidul. 

Uti en på midten af ett barometerrör 
utblålt kula, iom fylldes med ren kolfyrad 
manganoxidul, leddes en firöm af laltfyre- 
gas. Kolfyrade faltet mörknade genaft vid 
gafens åtkomft. Gasutvecklingen fortfattes 
utan masfans uppvärmning tiils den fyntes 
vara fullt decomponerad. Derpå uppvärm- 
de$ den öfver fpritlampa, i början fagta, 
men fluteligen raed få iiark eld fom kunde 
fås. Det genererade faltfyrade faltet var 
rofenrödt och bibehöll fin färg oaktadt den 

öf- 
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öfverftry kände faltfyregafen fluteligen upp- 
blandades med vätgas. Saltet, £om fålunda 
erhölls, vägde 1,52 grammen Upplött: i 
vatten återflod 0,012 grainmer manganoxid- 
Reften 1,50g grainmer var fåledes neutralt 
falt. Lösningen häraf var fullkomligen färg- 
lös. Saltfyran frånfkiljd med falpeterfyradt 
filfver, lemnade efter vanlig behandling 
3,408 grainmer hornfilfver, desfa innehålla 
0,650 grammer faltfyra, hvilka fåledes va- 
rit förenade med 0,858 grammer manganoxi. 
dul. Men 0,650 del. faltfyra mätta en qvan- 
titet balis, hvars fyre är lika med 0,191; 
följagteligen innehålla ofvannämnde 0,858 
grammer manganoxidul en lika qvantitet 
fyre, och förföket har gif vit på 100 delar: 

Metallifk mangan 77,856 100 metall. 

Syre s 22,144 28,44 fyre. 

100,000 128,44 
John har genom direä analys på neu* 
tral fvafvelfyrad manganoxidul funnit den 
fednare innehålla 21,875 proc. fyre. Syret 
hos mig har utfallit något högre. Jag har 
ikäl att förmoda en ringa inblandning af 
oxid i det af mig underfökta faltfyrade fal- 
tet, och refultatet af min analys torde följ- 
agtligen vara mindre pålitligt. 

" XIII. 
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Underfökning af den Tantalit • art fråti 
Kimito i Finland, som ger canelbrunt 
pulverj af Jac. Berzelius. 

I 4:de Häftet, pag 265, af desfa Afhand- 
lingar, har jag anfört underlökningen af en 
tantalit-art, om hvilken Ekeberg anmärkt 
att den gaf canelbrunt pulver, och att defs 
egentliga vigt var 7,963* Denna analys gaf 
ett tilllkott i vigt af 5 procent, hvaraf jern- 
OXidulens samt rnanganoxidulens fyrfättning 
till oxid icke hade kunnat utgöra mer än 
ungefär 2 procent. Jag an fåg. detta fåfom 
härrörande af någon förfeelfe vid mitt för- 
fök, men trodde mig böra lemna uppgift 
deraf fot att väcka uppmärkfamheten på o- 
likheten i tantaliterna från Kimito. Jag har 
fedan genom Herr Nordens k jölds god. 
het blifvit fatt i ftånd att närmare under- 
föka en tantalit frå Kimito, fom gaf canel- 
brunt pulver, och hvars be&rifning jag här 
lemnar : 

Färgen fvart. * v 

Formen obeftämd, med några tecken af 
kriftallfacetter, från hvilka man likväl icke 
kan med någön fäkerhet fluta, hvarken till 

- s en, 
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en verklig kriftallifation eller till någon be- 
flämd kriftallfigur. " 

Har utpå metallglans, och i allmänhet 
flörre metallglans än den tantaliten fom ger 
grått pulver. Glanfen inuti ofta mindre , 
derigenom att ftenen har gamla fprickor, 
h vilka då gifva en anlupen brottyta, fom 
här och der fpelar med regnbågefärgor. I 
frifkt brott är brottytan ojemn^ vifar vid 
närmare Ikärlkådande dels tantalitens vanli- 
ga metallglans och fläcktals ett något i kop- 
parfärg dragande mindre glänfande, men 
likväl metallifkt utfeende. På flipade och 
polerade (tycken fynes denna ikillnad ännu 
bättre, derigenom att de fednare ftällena ä- 
10 mindre hårda och icke antaga famma 

grad af pölitur fom de förra. Brottftyo 

kena utan beftämd form. Ogenomlkinlig. 

Hård, repar glas. 

Egentliga vigten 75655. 

Pulvret mörkt rödbrunt, blir ljufare i 
mån fom det blir fint. 

Angripes icke af fyror. 

För blåsrör för fig fjelf förändras den 

icke. 

Med borax i bit upplöfes den ytterft 
trögt, eller näftan icke; i fint flammadt pul- 
Ver upplöfes den ganika långfamt, glafet 

far- 
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färgar Gg grönt, hvita partiklar limma deri, 
och glafet mjölkas icke då det å nya lin- 
drigt upphettas i inre lagen. Fortfar man 
med blåsningen 5, 6 till 8 minuter och der- 
öfver, få upplöfes den efter hand och gla- 
fet blir allt mer och mer mörkgrönt, och 
kan icke i den yttre lagen blåfas gult eller 
rödt, få länge någon del ännu är olöft af 
ftenpulvret. Sedan det är fullt upplöft mjöl- 
kas boraxglafet vid ny uppvärmning , lika» 
fom af andra tantaliter. x 

Med fosforfalt upplöfes den mycket 
lättare och glafet ger famma färgnuancer fom 

med den vanliga, icke wolframhaltiga tan- 

- 

taliten. 

'Salpeter tillfatt, till få val Boraxglafet 
fom till det med fosforfalt, utmärker en rin- 
ga halt af mangan. 

Med foda upplöfes den icke; men om 
den förfättes n ed foda och litet borax, och 
masfan under god reductionseld får gå in i 
kolét, få får man, genom de vanliga hand- 
grepen, fmå tennkorn. 

Denna tantalit ikiljer (ig från den van* 
liga genom följande omfländigheter: 

l:o ger den rödbrunt pulver; då den 
vanliga ger mörkgrått. 

$0 Har den flörre gråvitas fpecifica. 

Den 
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Den vanliga tantalitens gr. fp. har jag fun- 
nit från 7,05 till 7,352. , 

3:0 Upplöfes den långfamt af borax, då 
deremot den vanliga under i öfrigt lika 
omftändigheter upplöfes ganfika lätt. 

Analys, a) 3,9 gr. flammadt och lin- 
drigt glödgadt pulver blandades med 50 gr. 
furt fvafvelfyradt kali c )s och upphettades' 
i platinadegel öfver fpritlampa. Så fnart 
faltet begynte glödga i bottnen uppkom en 
lindrig fräsning , fom en ftund fortfor, hvar- 
Vid fvafvelfyrlrghetsgas utvecklades. Sedan 
denna fräsning Hutat, upphettades degeln e» 
mellan kol till glödgning, till dels att allt 
ftenpulvret var upplöft utan lemning, och 
masfan var fullkomligt klar. Den leinnades 
då att fvalna. Den erhållna hvita fakklum- 
pen utdrogs med kokhett vatten, hvarefter 
det olöfta tegs på filtrum och tvättades än- 
nu ytterligare. Den hvita olöfta masfan af- 
|Ogs då af filtrum, hvarefter den digererades 
med hydrothyonammoniak. Den fick deraf 

en 

•) Detta falt var förut fmalt i glödande Bufs. För 
att vara fäker att derifrån icke någon främmande 
halt kunde inblandas i analyfen , upploftes en del 
deraf i kokande vatten och öfvermåttadcs med 
cauftik ammoniak , men vätfkan behöll fig ännu 
efter flere dagar klar. 
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en fvartgrön färg. Liqvidum afhälldes ef* 
' ter en ftunds digeftion, h varefter masfan i ' 
flere omgångar tvättades med vatten, blanv 
dadt med hydrothyonammoniak* ' Det olöfta 
fvaxtgröna pulvret digererades med concen- 
trerad faltfyra, till defs att det blef fullt 
hvitt, hvarefter det togs på filtrum, tvätta- 
des, och flutligen glödgades. Det vägde 
3,343 gr. och var fnöhvitt. Det hade alla 
cara&erer af ren tantaloxid. 

b) Pen vätfka fom erhölls genom den 
fmälta faltmasfans utlakning med vatten, neu* 
traliferades med cauftik ammoniak, hvaref- 
ter den fälldes med bernftensfyrad ammo- 
niak. Fällningen, tvättad och bränd på en 
öppen glaslkärfva, lemnade 0,5 gram. röd 
jernoxid, fom, efter återupplösning i faltfy- 
ra, lemnade ett ovägbart fpår af kifeljord» 
Det återftående liqvidum författes med kol- 
fyradt kali i öfverfkott och afröktes till torr- 
het, hvarefter faltmasfan upplöftes i kokhett 
vatten och Glades j den lemnade en mörk 
masfa, fom efter glödgning blef mörkbrun, 
och vägde 0,12 gram. Den lölles i faltfyra 
med utveckling af fyrfatt faltfyregas, hvar- 
efter den afröktes till torrhet, Åter upplöft 
i vatten, lemnade den 0,028 gr. kifeljord, 
fmittad af litet tennoxid. Lösningen fälldes 
VI DbU Q me4 
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med hydrothyonammoniak, fom affkiljde hy- 
drothyonraangan j filades och blandades med 
oxalfyrad ammoniak, fom affkiljde kalkjord, 
hvilken, efter oxalfyrans bortbränning, i kol- 
fyrådt tillflånd vägde 0,04 gtammer , fva- 
rande emot 0,0225 grammer ren kälkjord - y 
återftå fåledes blott för manganoxid 0,07 
grammer. ' 

c) Den hydrothyonammoniak, hvarmed 
tantaloxiden varit digererad , öfvermättades 
med rökande falpeterfyra, hvarvid en hvit 
fällning uppkom, fom gulnade på filtrum. 
Den gaf, efter fvaflets bortbränning, 0,03 1 
gr. af ett mörkgult pulver, fom i reduo 
tionseld med foda, helt och hållet reduce- 
rades till tenn. , 

d) Den faltfyra, hvarmed den med hy. 
drothyonammoniak behandlade tantaloxiden 
blifvit digererad, blandades med falpeterfy- 
ra, uppkoktes och fälldes fedan med cauflik 
ammoniak. Den glödgade fällningen vägde 
0,062 gr. och var jernöxid, fom i faltfyra 
löftes utom lemning. 
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Analyfen hade fåledes gifvit: 

Tantaloxid a) . 3,348 — £5*85 

Jernoxid b) d) . 0,562 _ 14,41 

Manganoxid b) . 0,070 — 1,79 

Tennoxid c) • 0,031 — 0,80 

Kalkjord b) . , 0,022 — 0,56 

Kifeljord b) . . 0,028 0,72 

4,061 104*13 

Här hade fåledes erhållits 0,l6l gram. 
mer än det använda ftenpulvret, och af den- 
na tillökning kan endaft 0,o6l tilllkrifvas 
jernoxidulens och manganoxidulens förvand- 
ling till oxider. — Här hade fåledes in- 
träffat en alldeles lika omftändighet med 
den, hvaraf jag, vid mitt i förra Häftet an- 
förda förfök , flöt att något förfeende blif- 
vit begånget vid ftenpulvrets vägning. 

För att utröna, huruvida detta kunde 

härröra från någon portion kali, fom ftan- 
nat qvar i förening med tantaloxiden , di- 
gererade jag tantaloxiden med diftillerad 
fvafvelfyra, vid en hetta, fom kom nära 
fyrans kokpunkt, och fortfor dermed i 10 
timmar, hvarefter masfan utblandades med 
vatten, filades och mättades med cauftik am- 
moniak. Dervid afflkiljdes en ringa hvit 
fällning, fom på filtrum under torkning gul- 

Q 2 qa- 

* 
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nade något och blef fvart i glödgning. Den 
vägde 0,04 gr., och befanns vid pröfning 
för blåsrör vara tantaloxid, fmittad af en 
ganlka ringa jemhalt. Den fvafvelfyrade 
ammoniaken, afdunftad till torrhet och faltet 
bortjagadt i glödgning, qvarlemnade en Ii- 
ten fläck på degelns botten , utan att degeln 
deraf vunnit mer än 0,0015 gram. i vigt. 
Häraf är fåledes klart att intet annat främ- 
mande ämne under analyfen tillkommit än 
fyre, och att detra fosfil innehåller: antin- 
gen en lägre fyrfättningsgrad af tantalum, 
än den hvita oxiden, eller en förening af 
metaliifkt jern med metallifkt tantalum, tan* 
talbundet jern. H vilket af desfa, fom är 
riktigaft, kan af det analytilka förföket icke 
befiämmas, och jag har icke kunnat ut- 
tänka en enda method att genom forfök ut- 
röna det. 

Denna omfländighet förklarar nöjagtigt 
de olikheter, fom inträffa emellan denne 
och den vanliga tantaliten. Defs högre grå- 
vitas fpecifica måfte naturligtvis ökas t 
mån fom halten af den icke eller mindre 
fyrfatta föreningen är ftörre. Derigenom 
varierar den egentliga vigten. På den här 
analyferade var den 79655 ; på den förra 
7,965. Då denne tillika gaf mer tantaloxid 

och 
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och en ftörre vigttillökning änden här un- 
derfökte, lå är det troligt, att den höll en 
ftörre mängd af det mindre oxiderade, äf- 
venfom att förhållandet af tantalum till jer- 
net är ftörre i den icke oxiderade än i den 
oxiderade delen af fosfilet. Af detta förkla- 
ras vidare den lång lamhet, h varmed detta 
fosQl upplöfes af boraxglafet. Metallifkt tan- 
talum i pulver, blandadt med borax och 
fmält för blåsrör, oxideras ytterll långfamt, 
och det fordras en länge uthållen påblås- 
ning, för att få in få mycket tantaloxid i 
glafet, att det opaliferar vid ny uppvärm- 
ning; alldeles det famma inträffar här, med 
den lkillnad fom jernoxidens närvaro åftad- 
kommer, och på hvars bekoftnad en del 
tantalum här lättare fyrfättes, än i rent bo- 
raxglas. 

Hvad detta fosfils kemilka conftitution 
beträffar, få vifar redan en flipad och pole- 
rad yta, att det icke är homogent, och att 
det utgöres af en mekanifk och ojemn blan- 
ning af flere föreningar. Att det innehåller 
ett dubbellalt af tantalfyrad manganoxidul 
och tantalfyrad jernoxidul, blandadt med 
tantalfyrad jernoxidul, och en ringa por- 
tion tantalfyrad kalkjord, anfer jag, fåfom 
genom denna analys Tatt utom allt tvifvels- 

måls 
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mål; äfvenfom att en del af det deri befint- 
liga tantalum , är antingen metalliikt eller 
ringare oxiderad:, än i den form det vid a- 
nalyfen väges. Den gifsning, fom för det 
närvarande förefaller mig fannolikaft är, att 
det håller inblandadt ett bitantaletura ferri 
(Fe Ta 2 ), belft ännu blott en enda oxida- 
tionsgrad af tantalum är känd, och om en 
lägre oxid än denne {kulle exillera, det än- 
då äf mindre fannolikt att den Ikulle före* 
komma förenad med någon faltbafis. 



XIV. 

Underfökning af ett hittills obemärkt . 
Fossil, som stundom följer den Sibe- 
riska kromsyrade blyoxiden; af Ja c* 
Berzelius. 

v auquelin uppger att den röda krom» 
fyrade blyoxiden Ikulle följas af ett grönt, 
lika med det röda, anfkjutet fosfil af 
kromoxid och blyoxid, fom vore bildadt af 

det 



Digitized 



ef t hittills obemärkt Fossil. 1 247 

det förftnämnda c ). Hausman anförer, 
att jemte den röda blyfpaten, af honom kal- 
lad kallochrom , (kulle förekomma fosfor- 
fyrad blyoxid, och ett lefver brunt fosfil, 
fom innehåller kromfyrad blyoxid. 

Händelfen förde i mina händer en (tuff 
af Siberifk kromfyrad blyoxid, fom ymnigt 
innehöll ett grönt fosfil, hvars famiranfätt- 
ning, i händelfe det beftått af kromoxid och 
blyoxid, intresferade mig för den upplys- 
ning den kunde gifva om naturen af krom*, 
jernet. 

Jag Ikall ge en kort befkrifning derpå. 

Färgen mörkgrön, närmaft till olive- 
grön. Formen dels derb, dels kriflallinifk. 
Bildar halfklotformigt upphögda (mamme- 
lonnés) masfor, hvars upphögda delar fram- 
flå i oregelbundna caviteter, och äro der 
öfverklädda med fmå mörkgröna glittrande 
kriftaller af (amma ämne. Kriftallerna äro 
ganfka fmå, få att deras form med blotta ö- 
gat ej kan rigtigt urfkiljas. Under famman- 
fatt mikrofkop fann jag dem beftå af Rhom- 
boédrar , hvars vinklar jag väl ej kunde 
mäta, men fom betydligt mindre aflagsnade 
fig från den cubika formen än kalkipatens, 
ungefär fom chabafien. Kriflallernas yt* var 

fpeg- 

*) Journal des Mines 3 T. VI, p. 760» 
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fpeglande och ftrimraig i den kortare 'dia- 
gonalens direction. Andra kriftaller bildade 
fpetfiga pyramider, i h vilkas facetter man 
likväl bär och der fåg rhomboéderns fida 
uttryckt, alldeles låfom den ibland fynes på 
kalkfpatskriftaller. 

Brottet dels tätt och af foga glans el- 
ler ock matt, och brottytans färg grågrön, 
dels jordartadt,. och färgen der piftagegrön, 
ger lilkgrönt ftrek och pulver. Repas af 
nageln. 

Jag faknade tillräckligt fammanhängan- 
de och täta ftycken deraf för att underföka 
defs eg. vigt. 

För blågrör för fg fjelf: Pöfer litet och 
fmälter ledan med ftark lkumning till en 
mörkgrå metallglänfande kula, kring hvil- 
ken man fer fmå reducerade bly korn. Stör- 
fla delen af kulan behåller fig, äfven i ftark 
reductionseld, oförändrad. 

Löfes i borax lätt och med fräsning till 
ett fvart ogenomlkinligt glas. En ringa till- 
fats ger ett grönt glas, fom, i yttre lågen 
behandladt , behåller fig klart under affval- 
ningj, men efter utfättande för reductions- 
eld, blir under affvalning , efter*%lika rik 
tillfats, genomlkinligt rubinrödt, opafkt rödt 
eller alldeles fvart. Den xöda färgen /fom 

* här* . 
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härrör af koppar, framkommer ännu lättare, 
då litet tenn tillfättes. 

Med fosforfalt förhåller det fig fullkom- 
ligt på famma fätt. 

Med jodå på kol upplöfes och går 1 ko- 
let, och på ett platinalöf fmälter under fräs- 
ning lätt till en genömlkinlig masfa , fom är 
grön få länge den flyter, men blir brand- 
gul då den ftelnar. En omftändighet, fom 
utvifar krom. Den gula masfan, lölt i en 
droppa vatten, ger den gul färg och fäller 
fedan blyfolution gul. 

Desfa förhållanden utvifa krom, bly och 
koppar. 

I falpeterfyra upplöfes foslilet partielt} 
lösningen blir mörkgrön, och ett brandgult 
pulver, fom är kromfyrad blyoxid, blir o- . 
-löft. Lösningen, öfvermättad med cauftik 
ammoniak, behåller (ig grön och faller in- 
tet, men om den förft digereras med alko- 
hol, och fedan blandas med cauftik ammo- 
niak i öfverfkott, få f allés grön kromoxid, 
% och liqvidum blir blått. FosGlet innehåller 
fåledes icke kromoxid utan kromfyra. 

Analyfen deraf anflälldes på följande 
fått: 2,71 grammer finrifvit pulver upp- 
hettades i en vägd glaskolf, h var vid det, 

utan 

■ 

« 
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utan att någon fugtighet fyntes condenferad, 
reducerades till 2,692 gr. Masfan kom ic- 
ke till glödgning. 

a) Den öfvergöts nu med concentre- 
rad faltfyra, hvartill fattes 3 gånger fyrans 
volum alkohol. Då blanningen lindrigt upp- 
värmdes kom den i kokning, ether utveck- 
lades, vätfkan färgade fig fkönt och djupt 
mörkgrön, och faltfyradt bly bildades på 
botten. - v 

b) Liqvidum filades genom ett vägrlt 
filtrum, och det olöfta tvättades med alko- 
hol af 0,^4; det på filtrum ftannade faltfy- 
xade blyet vägde 2,045 gr. och upplöfte lig 
utan ringade tecken till lemning i en till- 
räcklig qvantitet kokhett vatten , författ med 
litet falpeterfyra. 

c) Lösningen i alkohol utfälldes med 
fvafvelbunden vätgas. Den fällda fvafvel- 
bundna kopparen vägde efter torkning 0,382 
grammer. Den löftes i kungsvatten utan 
lemning af fvafvelfyrad blyoxid , och fäll- 

- 

des med bafilkt kolfyradt kalij fällningen 
togs på filtrum. Det genomgångna, fom drog 
i grönt, afröktes i en platinadegel till torr- 
het och upphettades till lindrig glödgning, 
hvarefter, vid upplösning i vatten, lemna* 
des en liten portion kopparoxid, fom glöd- 
gad, 
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- 

gad , tillika med den kolfyrade kopparoxi- 
den, gaf 0,291 gr. kopparoxid. 

d) Den mqd fvafvelbunden vätgas fäll- 
da vätfkan koktes till gafens utjagande, 
hvarefter kromoxiden utfälldes med cauftik 
ammoniak. Den gaf efter glödgning 0,533 
gram. kromoxid. Den med ammoniak fällda 
vätfkan, afdunftad till torrhet och masfan 
bränd, lemnade ännu 0,005 grammer krom- 
oxid, fom tillfamman gör 0,588 grammer 
kromoxid. \ 

Kromoxiden å nyo digererad med falt- 
fyra, hvarvid en del med grön färg upplö- 
ftes, utfälldesmed kali i öfverfltott, fom in- 
tet q var höll i lösningen; den var fåledes 
fri från lerjord. 0,588 gr. kromoxid fvara 
emot 0,7642 gr. kromfyra, och 2,045 gram. 
faltfyrad blyoxid mot 1,6417 gr. blyoxid. 
Analyfen hade fåledes gifvit; 

i proc. 

Kopparoxid 29,1 10,80 hål- =. 2,178 

Blyoxid . 164,17 60,87 ler sa 4,364 

Krömfyra 76,42 28,55 fy re = 13,037 

269,69 100,00 

Man finner lätt att fyret hos desfa oxi- 
der förhåller fig fåfom 1, 2 och 6, att få- 
ledes föreningen måtte beftå af en partikel 

ba- 

r 

/ 
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bafifk kromlyrad kopparoxid, och 2 partiklar 
baGfk kromfyrad blyoxid, i hvilka kromfy- 
rans fyre är 2 gånger oxidens. Den formel 
fom uttrycker detta fosGls fammanfattning 

är då Cu 3 Ch fi + 2 Pb 3 Ch a . 

■ 

Beräknas fosfilets fammanfattning enligt 
denna formeln efter de till Lät boken höran- 
de Tabellerna, få utfaller defs fammanfatt- 
ning till : 

, Kopparoxid 99^59 — 10,80 
Blyoxid 5578*00 _ 60,79 
Krom fy ra 2607,28 — j& A^ 

9176,67 100,00,- 
hvilket väl inftämmer med analyfens re* 
fultat. 

Detta fosfil bör äga ett ferfkilt namn. 
När det vettenlkapliga namnet ej är för 
långt, få är det visferligen det bäfta, och 
bör bibehållas för, enkla falterj jag (kulle 
anfe det orätt, att kalla kromfyrad och fos- 
forfyrad blyoxid med andra namn än de 
vettenlkapliga i men med dubbel fal ter och 
ferdeles bafilka dubbelfalter ägnar fig det 
vettenlkapliga namnet, då ett fådant kan 
gifvas, mera att vara en definition än ett 
namn. Intill defs man finner en lämpelig 
och kort method för desfas vettenlkapliga 
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benämning, Ikall jag för denna förening fö-, 
reflå e$t arbiträrt namn , i likhet med hvad 
fom allmänt brukas i mineralogien, och vill 
kalla den Vauqueiine , för att dervid tackfamt 
fäfta minnet af den utmärkta Naturforfkare , 
fom Kemien har att tacka för upptäckten af 
fosfilets ele&ronegativa beftåndsdel. 

Jemte detta fosttl, förefalla i fällfkap 
med den kromfyrade blyoxiden andra, dem 
jag ej haft tillfälle att med lika oraforg 
granfka. 

Af desfa har jag anmärkt a^ fmå, i gra- 
natform anfkjutna korn af röd jernoxid, för- 
modligen af vittrad fvafvelkis, b) ett brunt, 
lefverfärgadt, dels pulverformigt, dels fam- 
manhängande ämne, utan allt tecken till 
kriftallifation. För blåsrör fmälter det ej f , 
men fvartnar, utftöter arfenikångor , och 
dragés fedan ftarkt af magneten. Upphet- 
tadt i ett glasrör ger det vatten, blir fvart, 
men dragés ej af magneten och ger rödt 
pulver. Upplöft i fosforfalt färgas kulan i 
yttre lågen gulgrön och i den inre blek- 
grön \ men om litet tenn tillfättes få blir 
kulan, under affvalning, ogenomfkinlig och 
röd af kopparoxidul. Med foda på ett pla- 
tinabläck blef faltmasfan ej gul och löftes i 
en droppa vatten utan färg. Den håller få- 
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ledes icke krom. och fynes vara en blan- 
ning af jernoxidhydrat (brauneifenftein) med 
arfenikfyrad jernoxid och arfenikfyrad eller 
fbsforfyrad kopparoxid. c) Ett ljusgrönt 
pulverformigt fosfil , fora man lätt kan för- 
blanda med föregående, och fom fkiljer lig 
derifrån, endaft derigenom att det innehål- 
ler fosforfyra i ftället för kromfyra. Det 
är ljufare till färgen , mera dragande åt gräs- 
grönt, löfare till ön textur, färgar fosfor- 
falt och borax i reductionseld fvagt grönt r 
och ger i reductionseld ett näftan färglöft 
glas, fom under kallnandet blir rödt och 
ogenorafkinligt, famt med foda på platina- 
löf bildar en faltmasfa, fom af fomliga (tuffer 
alldeles icke ger gul färg åt vatten, och af 
andra endaft en högft obetydlig. Om, få- 
fom blåsrörsprof vet fynes gifva anledning 
att förmoda, detta är ett fosforfyradt dub- 
belfalt, analogt med det nyfs beikrifna krom- 
fyrade, få förtjenar det en närmare under- 
fökning, fåfom en hittills alldeles okänd för- 
ening. — Jag har af den kromfyrade bly- 
oxidens följeflagare omtalat endaft dem, fom 
förefallit på de få ftuffer dem jag har haft 
tillfälle att närmare examinera. 
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* 

Analys af Meionit dioctaédre och af 
Leucit från Vesuvius; af Au G. A RF- 

VEDSON. 

1. Metonit dioctaédre. 

• i 

Detta namn fanns påfkrifvet af en Italienflc 
Mineralog å etiquetten till ett i Hr Profes- 
for Berzelii famling befintligt mineral, 
hvilket han haft godheten öfverlemna åt 
mig till underfökning. • 

I anfeende till yttre caracterer och för- 
hållanden för blåsrör, inftämde detta fosfii 
fallkomligen med det af Hausmann un- 
der namn af Meionit belkrifna, och jag 
Ikrider derföre genaft till fjelfva analyfen 
derå. 

Sedan genom anftäldt preliminärprof 
blifvit utrönt, att ftenen hufvudrakeligen 
var fammanfatt afkifeljord, lerjord och ka- 
li, jemte något kalkjord, företogs underfök- 
ningen af desfa beftåndsdelars qvantitativa 
närvaro. 

A) 2 grammer, få vidt möjligt var, 
från mekanilkt inblandade hornblende-par- 
tiklar befriade, och till finatte pulver i por- 
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phyrmortel rifna criftallkorn, digererades 
med ftark faltfyra. Stenen decomponerades 
med temmelig lätthet och gelatinerade. Ge« 
latinan , afrökt till torrhet och upplöft i falt- 
fyrehaltigt vatten, lemnade olöft kifeljord, 
fom efter bränning blef fullkomligt hvit, 

och vägde 1,088 gr. 

B) Lösningen i faltfyra behandlades 
med cauftik ammoniak få länge någon fäll- 
ning uppkom. Denna afikiljdes på filtrum 
och tvättades noga. Äter upplöft i faltfyra, 
lemnade den vid inkokning ytterligare 0,012 
gr. kifeljord. 

C) Den erhållna fura lösningen förfat. 
tes med cauftikt kali i tillräckligt öiverlkott 
och digererades dermed , tills den utfällda 
lerjordén åter var upplöft. Det af kall!*» 
ten olåna, frånlkiljdt och glödgadt, vägde 

0,008 gr.» °c h var jernoxid. 

D) Alkali&a folution mättades med lalt- 
fyra i litet öfverlkott, få att det fällda äter 
upplöftes, och utfälldes derpå med kolfyrad 
ammoniak. Fällningen upptagen på filtrum , 
tvättad, torkad och glödgad, vägde 0,473 
grammer, och gaf, i digeftion med ftark 
faltfyra, en ytterligare lemning af 0,074 
grammer kifeljord. Det af fyran upptagna, 
var ren lerjord, hvilket utröntes fi val ge- 
nom 
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„ ntfm tillfatts af fvafvelfyradt kali ^ fom vid 
afdunftning gaf alun, fom ock genom den 
utfällda jordens behandling med kolfyrad 
ammoniak i betydligt öfverikott, deruti icke 
det ringade fanns upplöft. Lerjordens qvan» 
titet blir alltfå, efter afdrag af de frånfkilj- 
de 0,074 gram. kifeljord, 0,599 gr. 

E) Till folution, jemte lköljvattnet ef- 
ter fällningen med cauftik ammoniak B), 
hälldes några droppar oxalfyrad ammoniak, » 

. för att få kalkjorden aflkiljd , men liqvidum 
gaf icke tecken till grumling. Det inkoka* 

- des derföre till torrhet. Torra masfan, bnagt 
i platinadegel och glödgad tills falmiaketi 
var utdrifven, lemnade ett fmält falt, fom 
vägde 0,728 grammer. Upplöft i alkohol 
erhölls, genom tillfatts af en neutral lösning 
af faltfyrad platina äfven i alkohol, en lkön 
citrongul fällning, fom igenkändes vara det 
i alkohol olösliga dubbelfaltet af faltfyradt 
kali och faltfyrad platinaoxid. Den fullkorn* 
ligt utfällda vätlkan filades, och bragtes ge- 
nom afdunftning till en ringare volum. Det 
fvarta pulver, fom under inkokningen fäll- 
des, var reducerad platina, fom bevifade 
att platinasaltet var tillfatt i öfverikott. För 
att nu få all platina frånfkiljd, häldes några 
droppar cauftik ammoniak till den å nyo (i- 
VI Del. R lade 
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lade lösningen, få länge fällning uppkom, 
och det bildade platinamuriatet togs på filt- 
rum och tvättades. Ehuru oväntadt det var 
att erhålla någon kalkjord, fedan profvet 
med oxalfyrad ammoniak icke gifvit minöa 
teckén till denna jordarts närvaro, vifade 
den fig likväl nu i den genomgångna am- 
moniakalifka vätlkan, h vilken efter någon 
ftunds förlopp gaf en ringa hvit fällning. 
Genom federmera tillfatt kolfyrad ammoniak, 
erhölls tillfammans 0,047 grammer kolfyrad 
kalk, fom fvara mot 0,027 grammer ren 
kalkjord. Desfa 0,027 grammer fvara åter 
mot 0,052 gramm. vattenfri faltfyrad kalk, 
och då desfa dragas från ofvannämnde 0,723 
gr., återttår 0,676 gr. faltfyradt kali, fom 
åter innehålla 0,423 gr. rent kali. Liqvi- 
dum, hvarur kalkjorden blifvit fkiljd, inne- 
höll ännu något faltfyradt kali, fom med 
. vinfyra, efter afdunftning, gaf cremor tar* 
tari. Till natron upptäcktes intet fpår. 

Den underfökta ftenarten hade fåledes 
gifvit: 

■ 

• KL 



Digitized by Google 



Mtionit och of Leucit 259 

Kifeljord A) 1,083 gram. eller i 100 delar. 

B) 0,012 • 

D) 0^074 l5l74 . Kifeljord 58,7 

Lerjord D) 0,3x39. Lerjord 19,93 

Kali E) 0,423. Kali 21,4 

Kalkjord E) 0,027. Kalkjord 1,35 

Jernoxid C) 0,00g. Jernoxid 0,4 * 

2,036. 101,30 
Glödgningsförluften utgjorde omkring 0,75 
procent. 

Nu innehålla 58,7 d. kifeljord 29,133 
del. fyre; 19,950 d. lerjord 9,316 d. fy re, 
och 21,4 delar kali 3,633 delar fyre. Ste- 
nen kan fåledes med temmelig fäkerhet an- 
tagas att vara ett dubbelfilicat af 1 partikel 
kalibifilicat, jemte 3 partiklar lerjordsbifili- 
cat, och den mineralogilka fammanfättningen 
uttryckes med KS 9 + 3 AS\ 

Att analyfen gifvit ett öfverlkott, tor- 
de härröra från kifeljord och kali, fom blif- 
vit aflöft från glafet. Detta är få mycket 
troligare, fom det beräknade refultatet ver- 
keligen förutfätter en något ringare qvanti- 
tet af desfa båda beftåndsdelar. 

\ Vid jemförelfen emellan denna analys 

och den af Klaproth anftäldte underfök- 
ning på Leuciten, finnas refultaten i det 

R 2 när- 
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närmade vara enahanda, åtminftone blir den 
mineralogifka formeln alldeles den fa mm a. 
Häraf borde man naturligtvis kunna draga 
den flutfatis, att Klaproths Leucit vore 
famma flenart fom nu i fråga varande mi- 
neral, och att det fåledes origtigt blifvit 
anfett för meionit; men detta motfäges åter 
af den olikhet ftenarne vifa i fitt förhållan- 
de för blåsröret» Då nemligen leuciten ic- 
ke ger minfta tecken till fmältning, få fmäl- 
ter denna med pösning till emalj. 

Desfa omftändigheter föranledde en un- 
derfökning af: 

o. Leucit. 

Någre utvalde, fint pulveriferade, kri- 
flaller förlorade i glödgning omkring en 
half procent j fåledes för obetydligt att kom- 
ma i beräkning. 

_a) 2 grammer af detta pulver, inkokte 
till torrhet med faltfyra, lemnade, efter å- 
terupplösning i vatten, 1,103 gr. kifeljord, 

b) Sura lösningen fälldes med cauftik 
ammoniak. Fällningen affkiljd, tvättad och 
åter upplöft i faltfyra, lemnade ytterligare 
0,019 gramm kifeljord. 

c) Genomgångna vätfkan, efter fällnin- 
gen med ammoniak b) inkokt och befriad 

från 
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* * • 

från falmiaken genom glödgning, lemnade 
ett falt, fom vägde 0,689 grammen Åter 
upplöft i vatten, återftod några flockar ler- 
jord, fom efter behörig behandling vägde 
0,022 grammer. Det upplöfta var rent falt- 
fyradt kali, hvars vigt fåledes förändras till j 
0,667 gr., och h vilka åter innehålla 0,423 
gramm rent kali. ' 

d) Lösningen i faltfyra b), behandlad' 
med cauftikt kali i öfverlkott, lemnade ett 
ringa reliduum af jernoxid , fom vägde 
0*019 gramm. 

e) Kalilösningen gaf fluteligen, genom 
vanlig behandling, lerjord, fom väl tvättad 
vägde 0,44 grammer och fom åter, upp- 
löft i faltfyra, lemnade endaft ett fpår af ki- 
feljord olöft. 1 På kalk fanns intet fpår. 

Refultatet af analyfen blir fåledes: 
Kifeljord a) 1,103 i hundradelar. 

b) 0,019 i 3l2 2 Kifeljord 56,100 
Lerjord c) O,022 . . . x 

. ' e) 0,462 Lerjord 23,100 

Kali c) 0,423 Kali 21,150 

Jernoxid ' 0,019 Jernoxid 0,950 

; 2,026 . ■ 102,300 

Då den verkeliga Leuciten ej innehöll 
minfta fpår på kalkjord, men defs beflånds- . 

delar 

. - 

— 
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^delar i öfrigt, få väl i qvalitet fom qvanti- 
tet, fa nära inftämma med det förut under- 
fökta mineralets , att båda med allt fk:il kun- 
na föras under famma namn, återftod endaft 
den möjliga förklaring för det förras fmält- 
barhejt, att den härrörde från en deri fun- 
nen, ehuru ringa kalkhalt. Denna förmo- 
dan bekräftades genom förfökt blåsning på 
en fint fammanrifven blanning af Leucit och 
kolfyrad kalk, hvilken genaft fmälte med 
famma fenomen fom det omnämnde kalkhal- 
tiga mineralet. _ Förföket lyckas, om man 
till Leucitpulvret blandar helt obetydligt 
marmor eller någon annan kalkfort, men 
fmältningen går lättare ju mera kalk man 
tager. 

■ 
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Underföknlng af Picrolith från Taberget 
uti Småland- af N. W. Almroth. 

Herr Hausman upptager uti defs år 1313 
utgifne Handbuch der Mineralogie, jemte 
kolfyrad talk eller den få kallade Magne- 
fiten, ett vid Taberget uti Småland, famt 
vid Nordmarken' med flera orter uti Werm- 
land, funnit foslil, h vilket af honom be- 
nämnes Picrolith, och uppgifves hufvud- 
fakligen beftå af kifeljord och kolfyrad 
talkjord, fmittad af jernoxid. Defs yttre 
egenlkaper belkrifvas på följande fatt: 

Picrolithen finnes af flera färgförändrin- 
gar, från lökgrönt och berggrönt till fmut- 
figt halmgult. Låter fvårligen fönderdela 
lig. Eldar icke mot Hålet, men lkafves o- 
betydligt af knifven. Klibbar litet eller in- 
tet vid tungan j antager vid rifning vax- 
glans, och är ogenomlkinlig i kanterne , famt 
förekommer defsutom af tvenne olika afar- 
ter nemligen: tät och tradig. 

För att vinna någon närmare upplys- 
ning om detta fosfils kemifka conftitution, 
och för att i följd deraf kunna bedömma, 

hu« , 

• . ... 
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» ♦ 

huruvida detfamma borde bibehålla det af 
Herr H au sm AN derföre beflämda rum uti 
mineralfyftemen , eller till ett annat flälle 
förflyttas, företogs nedanbeikrifne under- 
fökning å ett exemplar af den täta picroii- 
then från Taberget uti Småland, 

Denna löfes, under fräsning, till någon 
del uti faltfyra, och decomponeras, med till- 
hjelp af värme, fullkomligt af kungsvatten. 
Hålles den uti blåsrörslågan mellan fpet- 
farne af en platinatång, antager den en 
rödbrun färg, h vilken förft under bi- 
tens affvalning framkommen Upphettad 
uti kolf, ger flenen vatten, fom i dropp- 
form famlas uti kolfhalfen. Löfes trögt i 
borax, men meddelar genaft fin gröna jern- 
färg åt glafet, fom likväl ljusnar under af- 
fvalning, då den använde biten fynes all- 
deles hvit. Stenpulver upptages lätt af gla- 
fet. Fosforfalt löfer picrolithen ganfka fvårt, 
men glasperlan antager fnart nog jernfärg. 
I pulver ger fténen med foda en gulbrun 
emaljlik kula, . 

2,009 grammer picrolith förlorade, 
under en half timmas glödgning, 0,281 
gramm eller lo ? 93 procent. Stenen hade nu 

an- 
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antagit en mörkt rödbrun färg, och befanns 
vara näftan olöslig uti v fyror. För att be- 
flamma fosfilets halt af kolfyra, inlades l,g 
grammer finafte flenpulver uti en liten re- 
tort, hvartill ett för glasblåfarelampa utblåft, 
och med den fid. 13 af detta häfte befkref- 
ne apparat förenadt, förlag pasfades. Retor- 
ten upphettades öfver fpritlampa, och hade , 
efter en half timmas rödglödgning, i vigt 
förlorat 0,178 gramm , hvaraf 0,1655 gr, 
eller 9,08 procent, utgörande fosfilets vat- 
tenhalt, qvarftadnat i förlaget, men de öf- 
rige 0,0145 gramm eller 0,8 procent, fom 
varit kolfyregas, alldeles bortgått. Det i 
retorten återfående flenpulvret förlorade, 
vid förnyad glödgning i platinadegel, 3,9 
procent kolfyra , få att hela halten deraf ut- 
görer 4,7 procent, och fosfilets vigtförluft 
*3>78 procent i flället för 13,985 fom före- 
gående förfök gifvit: 

a) 2,5 grammer finafte picrolithpulver 
öfvergötos med kungsvatten och digerera$les 
dermed , till defs fosfilet blifvit fullkomli- 
gen decomponeradt. Lösningen afdunftades 
till torrhet, och torra masfan upplöftes åter 
uti faltfyrehaltigt vatten, då kifeljorden 
qvarftadnade olöft. Denna togs på nitrum, 

och 
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* 

och fanns efter tvättning och glödgning ut- 
göra 1,001 gramm. 

i 

b) Genomgångne folutionen fälldes med 
kolfyrad ammoniak, och den frånlkiljde, 
ännu fuktiga, fällningen digererades med 
cauftik kalilut, fom fedan öfvermättades med 

faltfyra, men, vid tillfatts af kolfyrad am- 
moniak i öfverfkott, blott lemnade ett obe- 
tydligt fpår af lerjord. 

c) Den med kalilut behandlade röda 
fällningen upplöltefc åter uti faltfyra och ned- 
flögs med cauftik ammoniak. Den lemnade 
efter tvättning och glödgning Q,23l 'gramm 
ren jernoxid, fvarande emot 0,2071 gramm 
jernoxidul. 

* 

d) Den uti b) efter jernoxidéns och 
lerjordens utfällning öfriga färglöfa vät- 
lkan afdunftades till torrhet. Torra masfan 
glödgades till den faltfyrade ammoniakens. 
fördrifvande, hvarefter återftoden utgjorde 
**5*3 grammer. Denna digererades uti fle- 
re omgångar med varmt vatten, fom lem- 
nade 0,562 gramm ren talkjord olöfte, 
härrörande från den faltfyrade talkens de- 
compofition i glödgningshetta. I lösningen 

be- 

■ 

■ 

< 
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befunno lig fåledes 0,950 gramtn faltfyrad 
talk, fvarande mot 0,408 gramm cauftik 
talkjord, hvadan hela halten deraf utgörer 
0,970 gramm. > . ■ " ■ 

Picrolithen har alltfå lemnat: 

på 100 d. hålla fyre. 
Kiféljord 1,001 '40,04 20,32 
Talkjord ' 0,970 38,80 14,39 
Jernoxidul 0,207 8,28 1,88 

Vatten 0,227 . 9»08 8,01 

Kolfyra . 0 ,1175 4,70 3>39 

2,5225 100,90. 
Spår af lerjord. 

Redan vid förfta ögnakaftet härå, fynes 
att Picrolithen är en med den ädla Serpen- 
tinen från Skyttgrufvan i det närmade a- 
nalog, ehuru af främmande ämnen mera o- 
lenad förening. Enligt Herr Brukspatron 
Hisingers analys håller Skyttgrufve-fer- 
pentinen nemligen: 

i 100 del. 

Kiféljord . . 43*7 innehålla fyre 21,50 
Talkjord • . 40,37 • • • 15*53 
Jernoxid . . 1,17 
Kalkjord . . 0,50 
Lerjord . . • 0/25 

Glödgningsförluö 12,45 • • • 10*98 

Då 
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Då beftämmandet af denna ferpentins 
kemiika conftitution redan mött betydliga 
fvårigheter, torde det fynas nog vågadt att 
föka afgöra något, rörande fammanfättnin- 
gen af Picrolithen, hvilken håller vida 
mera främmande inblandningar. Följande, 
beräkning torde dock förllagsvis få anföras. 

g,28 delar jernoxidul upptaga, i form 
af ett bifilicat, en mängd kifeljord, hvars 
fyre är dubbelt mot jernoxidulens, eller 
3,76. — 4,70 delar kolfyra innehålla 3,39 
delar fyre, och mättas af en talkjordsqvan- 
titet, hvaruti 1,7 delar fyre finnas. — Om 
9,03 delar vatten , innehållande 8,01 delar, 
fyre, antagas i Picrolithen bilda ^tt fådant 
hydrat med talkjorden, hvaruti vattnets fy- 
re är = två gånger bafens, få erfordras 
till defs mättning en mängd talkjord, hvars 
fyre är 4. Nu återfiår en qvantitet talk- 
jord, fvarande mot 8569 delar fyre, famt 
en portion kifeljord, fom hyfer 16,56 de- 
lar deraf. Antages nu kifeljorden gifva 
. ett Bifilicat med talkjorden, få åtgår här- 
till en mängd deraf, hvars fyre- vore = 

• ■ * * 

Ett ofverlkott af 0,41 delar fyre, f va- 
ran- 
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• 

rande emot 1,05 procent talkjord, uppftår 
fåledes, hvilket visferligen kan fynas för 
flört, men likväl, i anfeende till de många 
fvårigheter, fom möta vid denna jordarts 
behandling, ej är få alldeles ofannolikt. 
I följd af föregående beräkning, (kullé Pi- 
crolithen alltfå vara en förening af två par- 
tiklar talkbifilicat med en partikel talkbi- 
hydrat 'om jag få vågar uttrycka mig), e- 
medan fyrehalten uti filicatet är 24,84, och 
uti hydratet 12,01 , famt jernoxidulfilicatet 
och talkcarbonatet blott mekaniflu deruti 
inblandade. > 

\ 

1 

Om famma beräkningsfätt lämpas till 
Herr Hisingers Analys af Skyttgrufve 
ädla Serpentin, få finner man att 12,45 de- 
lar vatten fvara mot ett talkbihydrat, hvar- 
uti jorden håller 5,49 delar lyre, och att 
den återflående talkjords-qvantiteten, fom 
hyfer 9,34 delar fyre, gifver ett bifilicat 
med en mängd kifeljord, hvars fyrehalt är 
19,68. För de främmande inblandade lilica* 
terne af lera, kalk och jernoxidul, återftår 
fåledes kifeljord till ett belopp, fvarande 
mot 1,83 delar ty re - — Häraf fynes all an- 
ledning vara till den flutfatfen, att Skytt, 
grufve ädla Serpentin, och Picrolithen ifrån 

Ta- 
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Taberget, äro ett och fa mm a fosfil, ehuru 
uti olika grader af renhet. Detta vinner 
än mera fannolikhet då man lemnar upp» 
märkfamhet deråt, att Skyttgrufve Serpen- 
tinen^ vid defs lösning i fyror, afvenledes 
vifar en halt af kolfyra, hvilken innehåller 
mindre fyre än vattnet, och fåledes fordrar 
mindre talkjord än detta till Cn mättning, 
hvarigenom en ftörre qvantitet deraf blif- 
ver öfrig för kifeljorden, och ett rigtigare 
förhållande emellan talkbifilicatet och bihy- 
dratet uppftår, famt formelns rimlighet än 
mer förökas. 

» • ■ 

Detta hade visferligen icke undgått 
Herr Hisingers uppmärkfamhet, i fall 
vid utgifvandet af desfa Afhandlingars 4:de 
Del (hvaruti Herr Hisingers underfök- 
ning finnes införd) någon förening af ett 
hydrat med ett annat falt af famma bafis 
varit känd; men Herr Profesfor Berze- 
Lius har förft nyligen rigtadt den kemifka 
vettenfkapen med denna upptäckt. 

Refultatet af föreftående underfökning 
är, att Picrolithen ingalunda, fåfom Herr 
Hausman föreflagit, bör bland talkcar- 
bonaterne uppföras, utan fy nes denfamma 

kom- 
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komma att uti det kemifka Mineralfyftemet 
förflyttas till talkfilicaterne , och ^er erhål- 
la titt rum under Ädel Serpentin, för hvil- 
ken Mineralogifka Formeln hädanefter tor- 
de böra blifva: 2 MS 2 +M Aq* i flället för 

MS 2 + Aq. 

1 
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